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üßorbemerfung. 

T>a bie nähere Angabe be$ 3n^alt^ biefet ©ebrift baä 
Titelblatt ju fct>r füllen mürbe unb aflju lange Titel nid>t 
gern gelefen werben, fo erlaube id) mir ljicr ben Titel in 
feiner Au$fül>rlid)feit nact)jutragen : 

UtcucfteS 

praktifdjfs Celjt'bud) 

ber 

gelammten Sdjönfftrüeret 

jum färben ber wollenen, baumwollenen, leinenen unb #anf* 
garne unb ber ©eibe, fowie ber auä biefen ©toffen gewebten 
3eud)c, wie Tudj, $lanell, Seinen, Kattun, ber ©eiben* unb 
$albwollenjeucbe unb ber getragenen 23efleibungSgegenjtänbe, 
al$ Kleiber, Tüdjer, ©pi|jen unb $il$büte. 

Bereitung 

neuer toortbeilljafter Attyreturmajfen, ©eife, nebjt ber neuefien 
garbwaarenfunbe, namentlich bie Anwenbung ber Anilinptä* 
parate, ^arb^olgejtractc, fowofyl für ben großen betrieb für 
©djönfärber, gabrifanten, als aud? für ^Diejenigen, welche 
fid) im fleinen ^Betrieb einen guten Sroberwcrb fdjaffen wollen. 

eigenen erprobten Grfatjrungen unb fafjlidjen, fixeren 

Anleitungen 

toon 

Hermann 6d)tflber. 
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(Erfie 3btj)cilung. 

Um ben 3lnforberungen bet geit ju genügen, bie an bie Schön* 
farberei in jeßiget 3«it gemalt »erben, iji eS »ot aßen Gingen nöthig, 
ft<h mit ben förforbernifftn befannt $u machen , bie jum (gelingen beS 
gärbenä unerläßlich finb. Sot Mem gehört bahin ba$ 28afchen 
({Reinigen) ber jum gärbtn unb SBcipblcicben bejiimmten fdjafwollenen 
®arne unb fowie baumwollenen, leinenen (flädjfenen), 

hänfenen, feibenen unb halbwollenen 3<mche, al« aud? bet au* tiefen 
(Stoffen gefertigten IBefleibungägegenfiänte, ber Äleibcr, 

©pißen k., fobann bie Bereitung neuer unb northeilhaftercr $ppte* 
türm affen unb ©eifen, ferner bie Äenn tnijj oon ber gatb« 
»aarentunbe, bie ©ntftchung bet garbtn, {Prüfung ihrer ©Ate 
unb ob ober welche berfelben ber ©efunbbcit fdjäblich finb. 2>ie* finb 
bie £aupterforberniffe, mit benen jeber praftifeße Schönfärber oertraut 
fein unb fid) S u «8 tn machen müßte. 

3)ie Schönfärberei ift in ber {Rcujeit in allen nur möglichen 
3»eigcn fo fortgefd>ritten , ba§ biefclbe niefot mehr wie früher mit be* 
fonberen ©ebwierigfeiten auäjufüljrcn ift, benn bie auf alle Äünftc 
unb ©ewerbe fo mächtig cinwirfenbe 6h«mic macht fich auch auf bem 
gelbe ber gärberei mit bem größten {Rußen geltenb , unb t* fchwinbet 
ießt burch fie alle frühere ©ebcimnijjfrämerci. Sbenfo wirb cd 
burch ben Öuchhanbcl möglich gemacht, ft«h gegen eint nur geringe 
3lu«gabe in ben SBefiß guter {Recepte §um gärben ju feßen unb oiel* 
fachen SRußtn $u gieren, ©eit einer {Reihe oon 3ab«n habe ich liefen 

e$ralet’f Edjrtfttn, 17. ®6djn. t 
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3wecf gum fRufcen mein« Äunftgenoffen im gefammten beutfcben 
©aterlanbe unb gwar flct« mit Snerfennung »erfolgt, ©orgüglich 
habe ich c« mit in lc^tcr 3eit angelegen fein taffen . nicht aflein für 
ben gärbereibetricb im ©ro§en , fonbern auch für ben fleineit ©etrieb 
unb für btn ©ebarf im $ciu«licben gu roirfen. 25er im großen ©etrieb 
arbeitende ©djönfärbcr befafjt fid) nicht immer gern mit bem gärben 
getragen« ©efleibung«ftücfe , benn tr jteht bie« mit @cringfd>ä|}ung 
an. Um nun baffelbc fclbft au«führen gu fönnen, »erlangt e« aber 
praftifdje ßrfahrung, unb biefe habe ich in aßen meinen ©Triften 
* niedergelegt, fo bafj Scbtr, felbft auch $au«frauen, banad) »erfahren 
tann unb niebt aßein ba« Peinigen (ffiafeben) ber 3eucbftoffe, fonbern 
auch ba« färben, ©leiden unb 2lppretiren berfelben in furget 3«»t gu 
erlernen im ©tanbe ijt, moburch fi<h Wandet ein fef>r lohnenbe« ©e* 
febaft unb einen »guten ©rmerb »erfe^affen fann. 

2>urd) meine öfteren SReifen in granfteich unb CSnglanb, femie 
burd> meine ©cf<haft«»crbinbungen mit ben bortigen großen Färberei* 
unb $>rueferei*©tabliffement« ift c« mir ftet« möglich geworben, afle 
guten unb »ortbeüljaftcn ©tftnbungeit unb ©ntbeefungen im ©ebietc 
ber Schönfärberei gu erfaßen , gu erproben unb fobann mitgutheilen, 
fo baß 3eber, ber im ©cfifc biefe« Schrbuch« ber ©e^önfärberei ijt unb 
mit Neigung ba« ©efdjäft be« garben« im kleinen unb in feinem 
$äu«licbcn betreiben miß, in 'Jlüein eint« guten ©rfolge« gewiß fein 
fann, gumal ba 9lüc« barin gewijfenhaft, »crftänblidt unb einfach mit* 
geteilt ift. 

$>aburch. ba§ in biefem ©dfriftchen bie SRenge ber in Slnwenbung 
gu bringenben garbmatcrialicn auf ba« ©cnauejte angegeben, auch 
barin gelehrt wirb, bic@chthcit unb ©üte berfelben gu erfennen. geich* 
ntt t« ft 4 »or ben meijien bcrariigcn Sehrbüchern oortheilhaft au«; 
benn wenn man im ©ejiß auch noch fo guter fReccpte ijt, unb man 
bringt »crfälfchte ober oerborbene garbmateriaiien gum gätben in 
©ermenbung, fo fann man bamit nie gute ftarben ergeugen. 
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<£rftc$ Capitel. 

Bon fcen &rforfcermf[en , welche $um Betrieb einer 
Färberei nöt^ig (tnt>. 

2>ie (Srforberniffc ein« Färberei im großen Setrieb ftnb jebem 
^Schönfärber unbgabrifanten $»ar hinlänglich befannt; für ben fleinen 
Setrieb (Äleinigfeit«färberei) aber ift »orau«$ufcfceti, bafj bie ©inrich» 
tung einer folgen feinen fo hohe» ober nur fetyr geringen Äojien* 
aufroanb neturfa^en barf, ba biefelbc nicht adein »on fleinen Färbern, 
fonbern fefyr oft auch oon fjauefrauen au$geübt »irb, unb mcifl in 
jebem Jpaufe eingerichtet »erben fann. 

Um ein günfiige« IRefultat beim gärben cr jj e i en . u fönnen, muff 
uorauSgefcfjicft »erben, bafj ba« färben ber fcJjaf»odenen ©arne unb 
Seuche aufjet in einem gewiffen fjade, nämlich hei bet 'Änroenbung bet 
Snbigo* (2Baib= ) Äüpe, burchau« foebenb PoUjogen »erben muß. 
SaumrooUen«, Seinen« unb <Seiben« Seuche »erben aber jlet« in hanb* 
heißem 3 u d a »be gefärbt; e« betarf ^jicrju nur ber ©rhifcung be« 
SBajfer«; ob tie« nun in einem cifcrnen, fupfernen, mefjtngenen, eifer* 
nen emaidirten Äeffel ober in einer 2)ampffufe oodjogen »irb, bleibt 
f»<h gleich- 

DhneSufajj oon Sauren »irfen bie'Dteiade nicht auf ba« SBajfer, 
baher beim gätben golgenbe« ju beamten ift: 

1) 3um ©rün«, ©elb« ober IRoth« färben fod man nur fupferne, 
3inn« ober »erjinntc, ober eiferne emaidirte Äeffef, »ie auch ®ampf* 
fufen in 2ln»enbung bringen. 3um Sch»ar$« unb ©raufärben ftnb 
eiferne Äeffel nicht nachtheilig unb fönneit ju ben cbengenannten 
garben angeroeubet »erben. 

2 ) 3» n1 Öärben berSaummode unb Seibe bringt man adgemcin 
nur heiße« reine« 2öaffet in 'Jlnmcnbung unb fann bie«, »ic bemerft, 
in jebem beliebigen ©cfäjj oodjogen »erben. 

3) gür ben fleinen Särbcreibetrieb, »ie auch für |>au«färbereien, 

1 * 
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namentlich jurn färben bet ©eibengeuebe, fawn man ©orjeßan* ober 
glafurte ©teingutgefäße in 2lnwenbung bringen, 

4) ©ei größerem Betrieb iß ti oortheilhaft. fleh eine« flctncn ein* 
gemauerten Steffel« $u bebienen, man erwart babureb, wenn man ge* 
nugfam ju färben bat, bebeutenb an ©rennmaterial. Demnäcbß lann 
man $u folgern ©etrieb, namentlich tum färben ber ©aumwoße, be« 
Seinen unb ber ©eibe auch ^olgfufen (Äubel) in ©ebraueb nehmen. 
5lber leibet fönnen biefelben nur $u beßimmten Farben bienen, ba 
felbige febroierig gu reinigen ßnt. 

5) Da« Steinbalten ber@efäße, in benen gefärbt werben, iß böcbß 
notbwenbig, nicht aflein baß biefelben imSStetatt* ober ftolgwertb her* 
lieren, fenbern weil auch burch fchmußige ©cfäße leicht bie 3<ucbe be* 
ßeeft werben. Da« Steinigen wirb am 3wecfmäßigßen burch Hu«« 
fcheuern mit etwa# guter £olgafcbe unb ©anb vollzogen; Sitriolöl 
baju anjuwenben iß nicht nötljig unb auch nicht anguratben. 


3wfitfs Capitfl. 

föeiniflen (SöofdKtt) *>er jum färben beftimmten 
3eu%CQenjMnbe. 

Die« iß eine nothwenbige ©erarbeit, bie ßet« mit einer gcwijfen 
Hufmerffamfeit ooßgogen werben muß, benn e« iß leicht erflärlich, baß 
ein burch ©cbweiß ic. oerunreinigter 3eu<bßpff bie ftarbe nie febön 
unb gleichförmig (egal) annehmen fann. 

3n früherer 3fit würbe ba« Steinigen ber getragenen ©efleibung«* 
ßücfe hüchß unocüfommeu uoßgogen unb e« lag tiefe« ©efchäft noch 
unter tiefer Unfenntniß begraben. Die ©toffe (3eu<he) würben ge* 
wohnlich nach früheren ©erfahren 1 bi« 2 ©tunben lang in ©ei* 
fenwaffet gefocht, aber wie mancher folget ©toff würbe burch folch« 
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fehlerhafte Manipulation ganglid) gerflört (gertiffen) unb bem Ucbet* 
bringet in folgern 3ufianbe gang furg mit ben Sorten gutücfgegeben, 
bap bet gurn Peinigen übergebene Stoff oom Schweip ober »on 
Motten gerfteffen gewefen fei unb betfelbe bähet nicht anher« gurüef» 
geliefert »erben fönne. 

$>ur<h ben gortfehritt auch in biefem ©efchaft, »eichet bemgärben 
oothergugehen hat, ifi e« fept gelungen , ba« Peinigen (Saften) bet 
gu färbenben Seiben», baumwollen», Schafwollen» unb Seinengeuche 
oiel einfacher unb babei billiget gu oollgiehen, unb e« gefchieht bie« 
auf folgenbe Steife. 

@h« »ir aber gum Saften ber »erfchiebenen 3euche felbft übet» 
gehen, ift jetoch in betracht gu gieren , baff bie Menge be« (Sewicht« 
(Quantum) be« gu reinigetiben ober gu »afchenben 3<uchftoffe« gur 
Menge ber SHeinigungöfluffigfeit im berhältnip ficht, unb bap bie 
fchafwoüenen, feibenen unb 3eucbgegenfiänbt nid^t in 

fiarfen Saugenfalgen, wie ißottafche, calcinirter Soba ober#olgaf<hen* 
lauge, gewafchen »erben bürfen, ba biefe gerflörenb auf bie genannten 
3euchftoffe wirten unb fogar gänglich auflofen fönneu. 2luf bäum* 
wollen*. Seinen* unb #anfgeuche wirten biefe Saugenfalge feboch nicht 
nachtheilig ein. 


1 . 

Söafdfen bei gum Rathen beftimmten Setbengeudie, wie 
Äleiber, (Bücher), 33anb K. 

(^üt l U. berfelbeu am ©ewidjt.) 

Man füQt ein ifJorgellan* ober &olggcfap hinlänglich mit reinem, 
hanbwarmem ffiaffet unb fept bann bet ftlitffigfeit 2 faufliche 
crt)fiaUiftrte Soba in gepuloertem Suflanbe hingu; nach Söfung 
berfelben bringt man bie 3<ncbe hinein, arbeitet fit mit einem Stöcf* 
chen ober mit ber £anb einige Minuten lang batin herum, unb läpt 
fie 15 Minuten lang barin verbleiben , worauf man ftc herauenimmt, 
»on bet glüfftgfeit auöbrücft unb folgenbermafjen »ollfommen reinigt. 
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#ier$u füllt man ein ®efä§ mit 2 ‘.Berliner Quart (4 M.) reinem, baut« 
beifcem Sajfer unb läßt in bemfelben 8 tf/k grüne <Seife (Hanföl* 
feifc) unb 1 crtjjtaUijtrteSüba [(baumartig löfen. breitet hierauf 
bie 3«ucbgegenftänbe flücfweife auf einem reinen lifcb au« unb bürftet 
bicfelben mittel jl einer reinen Sürjte mit ber©eifcnlöfung rein, worauf 
fte nod? in reinem, faltem ober lauwarmem Soffer gefault werben, um 
fie von ber anbängenben ©eifenlauge ju befreien, unb fönnen bann 
nad? biefer Unteren Operation gefärbt werben. Um ©eibenjeu^en, 
bie in blauet ober grüner garbe ftnb, eine anbere, namentlich rot^e, 
gelbe ober anbere ^etie garbe ju erteilen , müffen bicfelben in einer 
^lüfftgfeit »on reinem, febarf l>anbbei&em Saffer, bem man 2 äfa. 
crtifklliftttc Soba ^tn^ufe^t, einige ÜJlinuten lang b ftum ü t &°3 tn 
werben, wobureb bie blaue garbe entfernt wirb; hierauf werben ft« 
noch gefpült unb fönnen bann in einet ber genannten h«üen garben 
gefärbt werben. Oft jeigt ftcb ta« 3 «ueb auch in ©oba rein. 6« 
fommt »ielfacb oor, ba§ ©eiben^euebe jum färben übergeben werben, 
welche bureb ©äuren, Urin beflccft , ober bureb bie ßuft abgeblicben 
ftnb; tiefe ‘llrt »onglecfen finb bureb Safdscn mit ©cifenlau^c jetoeb 
nicht in ber Seife ju entfernen, um auf benfelben eine gleichförmige 
garbe $u erzeugen. Um bie« aber bewerfjtcUigcn ;u fönnen. bat man 
folgenbennajjen tu »erfahren. 

•6at man bie ©eibenjeuebe nach bem befannten Verfahren mit 
©eifenlöfung gereinigt unb in reinem Saffer gefpiilt, fo füllt man 
ein ©efäjj hinlänglich mit reinem, bantwarmem Saffer. fejjt bann ber 
fflüffigfeit bebutfam nach unb nach fo »iel ettßltfd)C$ ÜBUrtolÖl 
(©cbwefelfäurc) binju, bi« crftcrc einen fd>arf efjtgfauren ©efebmaef 
angenommen bat, rübrt nun biefelbe mit einem lannenboljfiöcfchen 
einige ©linuten lang um, bringt bie gereinigten unb gefpülten 3«u<b« 
hinein unb läjjt fie 15 Minuten lang fortmäbrent bariu berumarbei» 
ten; al«bann werben fie b«rau«gcnommcn, wicberbolt gefpült unb 
fönnen nun gefärbt werben. 
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2 . 

3>a8 Peinigen (fßafdjen) Bet $um gärten Bejlimmten <Sd}af* 
»ollen* unb #ftllm> ollen *ÄleiBet, (Xüdjer), bet 

Söollgarnc jc. 

(Pr I &>■ 3euchftoff) 

SDajfelbe »irt> einfach unb jtcher folgcnbetmajjcn coüjogcn. 

2Kan füllt ein beliebige« ©cfäfj hinlänglich mit reinem, ^>ant>^ei§em 
ffiaffcr, fcfct bcr glüfjtgfeit 2 cttyjlalliftrte @oBa im gepuloet* 
ten Sujtanbe t>inju, rührt bicfe glüfftgfeit einige SDtinuten um, bringt 
bie 3encbe hinein, lüjjt jte a / 4 ©tunbe lang batin herumarbeiten unb 
nimmt jie alöbann heran«, worauf fic in reinem SBaffer gefpült unb 
bann gefärbt werben. 


3. 

$a3 Peinigen (Söafdjcn) ber jum färben BejltmtntenlBaum* 
»ollen* unb fieinenjeud^e, als Äletber, 6l>att>l3 (Jucket)/ 

©am jc. 

SDie jum prben beftimmten baumwollenen unb leinenen Söeflei* 
bungäftücfe fönnen nach bemfelben ©erfahren wie bie f^af» unb halb* 
wollenen gereinigt werben. #at man für ben häuslichen 23cbatf ju 
färben, fo fann bie $au«frau, welche ba« ptben »oüjieht, biefe @e* 
genftänbe auf gewöhnliche <B3cife auSwafchen, fpülen unb hierauf 
färben. 

Oft fommt e« »or, ba§ »onSBebern, wie auch in länblichen£au$* 
wirthfehaften »iclfachSeinengarn (glach«* ober auch SBerggarn) gefärbt 
wirb; bie ©efpinnfte oon Seinen, 2öerg unb #anf befommen jebo<h 
butch ba« ©pinnen einen fiebrigen ©toff unb beim ©eben ©tärfe 
(Äleijter); biefer mujj barau* entfernt werben. ®enn e« ift burebau« 
unmöglich, bajj befagte@arne, beoor jte nicht »on biefen anhängenben 
unreinen ihfüen befreit worben, bie prben fdjön unb gleichförmig 
(egal) annehmen. 
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3n früheren 3<»h rtn würbe ta« tHcinigen (auch Ulu«fo<hcn) tiefet 
©egenßänbe mitteiß einet au« ©ttthenholg«f<h« unb ftalf bereiteten 
ßüfßgcn Saugt (‘Hcfcbcr) »oUgogen; bie« fann jetoefc in vielen ©egen* 
ben te«balb nicht gefebeben, weil man ß<h bafelbß vielfach genötbigt 
fte^t . nut Stein» ober ©raunfohlen oberXorf al« ©rennßoffe gu be* 
nußen, bie aber feinen fiaugengehalt beft^en unb bähet nut gwecflo« 
in ®nmcntung gu bringen wären. 

3Me Chemie, fowie bie praftifchen Erfahrungen hoben in bet 
neueren iebodj einen ßcherern, gwecfmäfjigeren, billigeren ©eg gum 
Peinigen obengenannter Stoffe naebgewiefen, unb tiefen gu »erfolgen, 
foüte 3tber, berficb mit tiefem ©efefeaft befaßt, ßet« ff* angelegen 
fein laffen. 

Um baher 10 ©funb glach«*, ©erg* ober $anfgurn ober folche 
»on bemfelben gefertigte ©ewebe gu reinigen (auögufodjen), bringt 
man biefelben ben lag »orher in ein hölgerne« ©efäjj, welche« h*“* 
teichenb mit faltem, beffer lauwarmem reinen ©affet gefüllt iß, fefct 
bemfelben fobann 5 $änte »oll Söetgcnfleie hingu unb lögt nun bie 
gu reinigenben ©egenßänbe barin herumarbeiten, bi« biefelben »on bet 
glüfffgfeit »oUfommcn turebnißt ftnb, a(«bann werben fte hetau«* 
genommen unb in reinem, faltem ©affer gefpült. hierauf füllt man 
tinen fupfernen, eifernen ober mefffngenen Äeffel hinlänglich mit tei* 
nem ©affer, erhifct baffelbe bi« gum Äodjen unb fegt 1 €t. crffftalit» 
fttte 6oba Iffugu, worauf bie ©arne ober 3«uche hincingebracbt unb 
1 Stunbe lang barin gelinbe gefocht werben. Sachtem ffe lange ge* 
nug gefocht, werben fte nach tem Erfalten herau«genommen unb in 
reinem ©affer gefpült. 3n biefem 3ußanbe ffnb biefelben geeignet, 
fowohl gefärbt unb auch h a ^ »bet völlig weijj gebleicht werben gu 
fönnen, welche« Sefctere in bem Eapitel übet bie ©eifjbleicbe für 
Seinen«, ©erg*, £onf* ober ©aumwollen*©atne unb 3<ucbe mit* 
getheilt iß. 
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drittes Capttel. 

Die ©eijanMung ber $um färben befHmmtcn gerei* 
nieten ©eiben*, ©djafwotten*, ^nlbniotten*, $aum- 
tooöen*, Seinen-, Söerg* ober #anf*©arne unb ber 
barauö gelebten 3*udK- ©lonben (©pi£en). 

Da« ©efefjäft bei ©eljanblung bet gum gärben beftimmten 3*ud>e 
ober ©arne »erbient gang befonbere ©eadjtung, benn wenn auch ba« 
gärben mit ©achfenntnijj »ollgogeu worben, unb man läßt pd> Stach* 
läfjigfeiten in bet ©ebanblung bet gefärbten 3euche gu Schulden 
fommen, fo werben ungleiche gerben ergeugt; eben fo nothwenbig ift 
e«, bic gum gärben beftimmten gemäkenen unb gefpiilten 3euch» 
gegenftänbe fef>r gleichförmig aufguhängen ober gufammengulegen, ba 
ftch im UnterlaffungefaUe in ben 3eu<hen, Büchern ober bem ©anbe 
fogenaunteÄnicfe ergeben, wa« oft gut Unar.feljnlidjfeit biefet ©egen* 
fianbe beiträgt unb bie bei bet Appretur oft feht fchwierig barau« gu 
entfernen ftnb. 

3m Allgemeinen muffen alle gu färbenben ©egenftänbe, wenn jie 
auch ber Steinigung (38af<hen) nicht untergogen gu werben brauchen 
unb biefelben im reinlichen 3»ftanbe ftnb , oor bem gärben in hanb* 
heißem SBaffer 15 ÜJtinuten lang genäßt werben, welche« burchau« 
nöthig ift, benn nur auf biefe Söeife werben biefelben erjt geeignet, bie 
garben ooüfommen angunehmen. ©ei bem gärben berfelbcn hat man 
bann noch golgenbe« gu beobachten. 

1) Die Seibengeucbe werben in ber Seßtgeit nur in hand- 
warmer .f>iße gefärbt, unb ift babei hauptsächlich für £au«frauen 
bemerfen, baß man ftch deim Umrühren bet ©egenftänbe nicht bie 
$anb gu befdjmußen braucht, ba man ftch bagu auch eine«Iannenholg* 
ober ©irfenfibefchen« bebienen fann, ba ©rjtere« für £au«frauen, 
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ba«gärben fclbfl vornehmen, nur unanfehnli<he£änbe nad? (ich gieren 
würfe. 2Rit fern ©töcfchen fann 2Me« umgewenbet werben, nur mujj 
bie« möglich)! fchneü gefächen; in ungefähr 10 bi« 15 Minuten ijt 
ba« gärben vollzogen. 'Jtacb bem Srfalten ber garbflufjigfeit, welche« 
ebenfaü« 8 bi« lOSRinuten bauern fann, werben bie 3cu<hf.€>hawl« 
vber 23dnbcr herau«genommen, in reinem, faitem fflaffer gefpült unb 
appretirt, worauf jic gut jtnb. 

2) 35a« gelben bet Sauntwollen«, Seinen« unb £anf» 
3eu^e unb (Same wirb nach bemfelben Serfahrcn wie ba« ber 
©eibenjeuebe, in $anbt>i$e, vollzogen. Sei Seinen«, SSctg» ober £anf« 
(Sarnen ifl e« jwecfmä§ig, bamit ftch biefelben nicht verwirren, biefe 
über glatte ©töcfc ju hängen unb fo in bie garbbtühe (flotte) ju 
taueben, bamit jic eine gleichförmige (egale) garbe annebmen. 

3) 35ie «Schafwollen» unb .fialbwollcn’SfHcbc »ftben 
tocbcnbbeii, in ben meiften gäflen währenb gelinben flogen« gefärbt. 
3um $erumarbeiten bebient man ftd), bamit bie garbe gleichförmig 
(egal) auf ben 3twchen anfällt, eine« Xanncn* ober Suchcnboljjtöcf* 
eben« unb rührt bie 3cuche bamit von 3cit J u Seit (in 5 bi« 10 2J?i* 
nuten) vorfidjtig auf unb wenbet ftc ebenfo herum. 9tachbcm biefelben 
gefärbt ftnb, werben ftc mit bem ©töcfchen au« bet garbeflüfßgfeit 
herau«gcnonimen, an bie Suft gehängt unb nach bem Slbfüljlen in 
reinem, faitem SBaffer gefpült (gcwafchen), h'«auf getroefnet unb 
bann noch appretirt. 

£>at man mehrere $funbe Söoügarn $u färben, fo ifi e« ebenfall« 
gmeefmäpig, biefelben über ein ©töcfchen ju hangen unb jie von 3*it 
ju 3cit (5 bi« 10 Sölinuten) umgugiehen; bie (Sarnc verwirren ft<b 
auf biefe fflkife nicht. 

4) 25a« gärben ber feibeiten, baumwollenen unb leine* 
uen ©p ifcen, auch Sion ben unbXüll genaunt, verbienen, gleich» 
viel au« welchem ©tojf biefe (Segenjtänbe gewebt ftnb, einer befonbe* 
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rtn Beachtung; biefelben fönnen nicht in her Süenweite gereinigt 
(gemäßen) unb gefärbt roerben, man mu§ jte bcmnächjt geünbe über 
bie $anb wicfeln unb fo mit 3»im jiemlicb weit burdjreifjen; in bie* 
fern 3uftante fonnen biefclben bebutfam in Seifenlaugc gemafchen, 
gefpült, gefärbt unb appretirt merben, unb erfebeinen fo mie neu. 
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Durtes Capttrl. 

$on ben §ur 2öäfd>cret unb in bei gefamntten 8d)ön? 
färberei gebrausten Materialien , ihre (fntjtebung, 
(Srfennung ber ©üte, iljre ^d^dMid)feit uitb Un* 
fd>äblid)feit, foune ifjre Wmvcnbung $uin färben, 
naS alp^abetifSer Drbnung. 

©Jan fann im SBejifc bet beiten ftarberecepte fein , unb bennod? 
!ann cf^ne ©eritfcnlben ein ©Jifjlingen ber garben wrurfadjt werben; 
worin unb an wen foldjee liegt, ifl eine ftrage, bie leitbt 5« erörtern 
ift. 3»nä(bft liegt bie «Scfeulb meift in ben oft burd) lange« Sägern 
unbrautfcbar geworbenen garbmaterialien, bie oft auch nodj obenbrein 
betrügerifeberweife oerfalfebt jinb. $>ie ^arbtraarcn^anMer , bie im 
kleinen oerfaufen, wollen ftd> meiflene au« ber ©djulb wiefein, ba 
fie tyren Sebarf erft »on bem im ©rojjen ^anbelnben Äaufniann ent« 
nehmen; bie« fann unb follte jebod? nidjt al« ©ntfcbulbigung gelten, 
benn ber Ääufer mujj fteb ^inftcbtHcb ber Äenntnij?, ber nötigen ©e* 
nennung unb bet ©üte ber ©taterialien ftettf auf ben ©erfaufer oer* 
taffen fönnen; leibet fennen aber biefe #änbler oft felbft nief>t bie 
digenfdjaften ber guten garbmaterialien , unb ifl man gezwungen, 
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bei einem folgen $u taufen, bann freilich ijl man übel betauen. Um 
nun allen Strtyum ober barau« entjlebenben ©cbaben $u »ermeiben, 
ijl bet 2öeg jefct gebahnt; ber ffarbcwaarenbänbler im ©tofjen, ber 
fDtaterialijl, foroie berSfrämcr in ©labten unb aufbcm Sanbe fann ftdj 
leid»! in bcn ©ejtfc eine« 2ef»rbud>« ber ftarbwaarenfunbe fcfcen, wel* 
d?e« im Serlag be« betannten f>ocbgeefyrten £etrn Verleger« meiner 
©ebriften r>urd? eine geringe Ausgabe ju befommen ijl, wobureb et 
allen au« feinet Unfenntnifj entfyringenben Unannel>mli^feiten »or« 
beugen fann. 35ur<b bie auf »iele Äünjle unb ©ewerbe jefct »or* 
tljeil^aft einwirfenbe S^emie werben jlet« fo »iel neue (Entbccfungcn 
gemalt, bajj e« für 3cben b»cbjl notbwenbig unb mifclicb ijl, jtd) bie* 
felben, bie burdj bcn ißucbbanbel fofort befannt werben, gugänglidj 
ju machen unb jwar bur<b (Erwerbung eine« neuen, guten unb jeit* 
gemäßen 2ebrbu<b« bet §atbetei, welche« »on einem betannten unb 
babei gewiffenljaften 93ctfaffer l>erau«gegcben unb frei »on aller 61>at* 
latanerie ijl. 93eim Anfauf unb ©ebraueb bet »etfd^iebenen ©alje, 
©auren unb gatbmaterialien (Pigmente) ijl baf>er golgenbe« ju 
beamten. 


2Uaun (in geringer Quantität nicht giftig.) 

$>er in allen 3roeigen ^ fr Büberei angewenbete Alaun wirb im 
©tofjen au« bem Alaunfcbiefet fünjtlicb gewonnen. 3» Stätten fin* 
bet ft<b berfelbe natürlich in ber (Erbe (römifeber Alaun), ber 
jebo<b ieft feiten in Anwenbung gebracht wirb, ba ber beutfetye, 
namentlich ber facbfifdje unb )?reufjif<bc Alaun im Allgemeinen 
»ortbeilbafter anjuwenben ijl. 

$>et im #anbel »orfonimenbe Alaun bilbet unregelmäfjige, weife, 
balbburcbftcbtige ©tücfcben »on füfjlidbem, jufammenjitbenbem ©c* 
febmaef. SDie ©üte bejfelben beruht barauf, bajj in bemfelben feine 
©ifentbeile enthalten (eifenfrei) jrnb ; biefen 9ta<btbeil befift nämlich 
ber febwebifebe Alaun. Um fid) »on ber SReinbeit bejfelben. näm* 
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lieh ba§ er frei »on ßifen ift, $u überjeugen, ift folgenberma§en ju 
verfahren. 97ian lä§t in einem ©lafe, welche« man mit */ 4 Ißfunb. 
reinem, hanbwarmem SBaffer gefüllt. 1 8ott> be« $u prüfenden Alaun« 
löfen, fefjt bann einer ßrbfe groß gelbe« blaufaurc« ftali hinju unb 
tü^tt gut um. 3«gt fi<h nach 8 SWinuten bie Alaunflüfftgfeit non 
bläulicher garbe, fo enthält bet Alaun ©ifentheile, unb man füllte 
benfelbcn nicht ju heöen gärben. wie ©elbrc., in Anwenbung bringen. 
Der Alaun hat bie ©igenfehaft, bie garbmaterialien auf ben 3eud>en. 
anjujiehen unb ju befeftigen. 

'Äntlin (nicht giftig). 

Da« 'Anilin ift al« färbenbe« Material eine ber wichtigen ©nt* 
beefungen in ber gefammten gärberei btr 9?eugcit ; nicht allein ba§ 
mit bemfelben für fcbafwoüene unb feibene 3euche bie fchönjien rothen, 
blauen unb nioletten gärben erzeugt »erben, fann auch b« &« 
Anwenbung beffelben burdjau« fein 9Ki§lingen im gärben ftattftnben. 
3um gärben ber 2Jaum»ollen« unb ßcinengeudje unb ©arne ift baf* 
felbe bi« jefet nicht ganj nach Höunfch in Anwenbung ju bringen ge* 
»efen, c« »irb jebodj halb bahin gelangen, ba§ auch hi« nicht« mehr 
ju »ünfehen übrig bleiben »irb. Da« Anilin in ben oben bemerf* 
ten gärben »irb au« bem noch- »or einigen gabten fajl ganj 
roertblofen Steinfoblentbeeröl, ba« fich al« fRücfftanb bei Bereitung 
bc« Seuchtgafe« (®a«beleuchtung) finbet. Die ©ntberfung te« Ani* 
lin au« bem Steinfotjlentheeröl »urbe oon einem einfachen Arbeiter 
in ©la«go» in ©nglanb beim Anflreichcn einer t^ölgcrnen plante 
bureb 3ufaü entbeeft, worauf $anb»erfefunbige (tecbnifche (5 ^cmifer> 
aufmerffam gemacht würben, bie in bemfelben bann nicht allein eine 
fdbön rothfarbenbe, fonberit auch eine violett* unb blaufärbenbe ®ub* 
flanj entbeeften. ©rji feit Äurjem ift ba« Anilin auch im Petroleum 
(eigentlich norbametifanifchem ©rböl) gefunben unb in löenufjung ge* 
jogen worben. Da« Anilin wirb iefct in chemifchen gabrifen im 
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©rofjen bereitet unb in bicfflüfjtgem (Uquibem), n>ie auch in ctty* 
flallijtttem (trocfnem) 3 uftanbc in ben fjanbel gebracht. $<e <be« 
mifdje f^abrif bet Herren 35ahmS & ©arforoSfp ($?öpenifer ©trajje 
3?r. 112 in Berlin) liefert alle 2 luilinforten befonber« fcbön unb für 
billigen ißrei«. 25ie ©ütc beffelben beruht batauf, bafj felbige« dje* 
mifch rein, nämlich feine X^cerölt^cUc enthalte, »eiche man leicht baran 
erfennt, bafj biefelbcn beim gärben nicht mit reinem SBaffet fich »er* 
mifeben, fonbern einen harjigen Sobcnfajj erzeugen. 3Me flüfftgen 
2 lnilinfortcn finb jum gätben bie jmecfmäfjigftcn unb btßigftcn. 

93Iau^oIj (Slau^oljejtract) 

ift ba« Stammholj eine« in IRittcl» unb €>übamerifa »ilb »achfen* 
ben ©aume« unb »on braun*gclblic^et garbe. SDaffelbe fommt in 
t>crfd>iebcncr ©fite im 4 >anbel »er; ba« befle ift ba« »on ©ampcche, 
bem folgt ba« »on £onbura« unb Domingo, ba« gcringfte fommt 
»on 3 amaifa. 2 öiU man e« jum garben anroenben, fo mufj baffclbe 
auf baju ftch eignenben ÜKafchinen gehobelt, geraspelt ober im troefnen 
wie auch feuchten 3ußanbe gemahlen toetben. Sei bem gemahlenen, 
ift aber ber Setrug oft fehr gro§, ba bctrügcrifche garbholjmüßcr ben 
Ulbfafl »on gutem Slauholj mit Samaifablauholj 9 « »etmifchen fuchen 
unb baffclbe mit $ottafche ober €>oba»affer benäffen, um bemfelbcn 
eine angenehme rot-braune garbe ju ertbcilcn. 3>iefc« ’-Blauholj 
enthält oftmals 25 bi« 30 Ih e ^ £ ©affet in 100 Ißfunb, unb »irb 
burch fotche« »crfälfcbte« £oU ber 3 ro£ rf he« färben« ganj oerfe-It. 

3 um gätben für ben fleinen betrieb foüte man ftch bc« Sölau* 
holjcjtract« bebienen ; berfclbc fommt fefct im $anbel in ohngefähr 
50 ßlfunb fchmeren Äiflchcn »or. 3cbcr garbroaarenhänbler feilte 
benfelbcn »orrüthig haben, bamit man ihn jeberjeit befommen fönnte 
unb be« jeitraubenben ‘Huefochenö be* ölauholjc« überhoben märe; 
beim 1 fßfunb beffelben enthält, ba er in reinem, beigem ©affet leicht 
lö«bat ift, fo »iel garbeftoff al« 5 fßfunb SEyauholj im troefenen 3u* 
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fianbe. ©ute« ©lauholj ob« btr ©lauholjejtract foU im trocfenen 
3uftanbe »on angenehm füfjlichem ©efcbmatf fein. $>ajftlbe ftnbet in 
btt gefammten Färberei $um Scbroatj», ©tau», ©iolett*, ©lau* unb 
©raunfärben vielfache ‘Ünrocnbung. 

fölaufkin (©dijtenfkin). 

Oer ©lau ft ein, nur feiner garbe nach fo benannt, tfl fchwefel* 
faure« Äupfet unb enthält ©iftfloff. Oie ©ereitung btffelbcn ge* 
fchitht im ©rofjen in bet ©eife, baf} man fupferbaltige 6r$e in ©i* 
triolöl (©chwefelfäure) löfet. 6t fommt »on frönet , fornblumen* 
blauet garbe in glänjenben ©türfen im fianbcl i*or ; jeigt betfelbe 
eine blaugrünliche gatbe, fo enthält et ©ifcntheile unb ifl nicht iwtef* 
mäjjig anjuwenbtn. 

Oer Slauftcin tfl hinfichtlich feinet djemifd>en ©efchafftnheit eine 
metfroürbige ©ubflanj. Oerfclbe enthält bei bet ©ereitung 25 bi« 
30 Steile ©affet; im gepulverten Suftanbe ober nach längere ßeit 
bautrnbem 21ufbe»a^ten verflüchtigt er jtch unb jcrfäBt al« ein blau* 
tteifjc« ©uloet, roo er bann jum ftätben unbrauchbar ifi. Wan foü 
benfelben nur in »ersoffenen ©efäjjen an feuchten Orten auf* 
bemalten. 3nt Ülügemtinen wirb betfelbe nicht aüein jum ©<hi»ar$*, 
©raun* unb ©rünfärben, fonbern auch al« Oüngungämittel für ben 
2lcferbau in 21itwenbung gebraut, um namentlich ben ffieijen in’« 
ffia<b«thum ju bringen. 

©clhc« Moufaurc« Äalt. 

Oa« blaufautc Äali, eigentlich Slutl äuge nfalj, ift giftig, 
aber ein für bie ©eiben* unb ©chafrooüenfärbctei unb jwar jum 
©laufärben wichtige« garbmaterial, tfl jeboch jefct butch ba« bifligete 
unb fchönere Slnilinblau jiemlicb »etbrängt worben unb finbet nur 
noch äum ©laufärben ber ©aumwofle unb be« Seinen 'Änwenbung. 
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©« würbe im »origen 3ahrhunbert »on einem armen 2lpo* 
thefcrgehülfen Flamen« Nippel in ©erlin in bem t^ierif^en (au<h 
menfcptichen) ©lute entbedt unb wirb je^t aud> al« ÜKalerfatbe (©er« 
Iinet ©lau) angewenbet. 3n bet ilicujeit wirb baffelbe au« tljierif^en 
Abfällen, al« ^orn, Seber ic., eräugt. 5Da« gelbe blaufaure Äali ift 
gewöhnli<p in fc^on citrongclben, glänjenben ©tüden. Seim ©lau« 
färben ift baffelbe jwar nicht naAtbeilig, jebod) ift beffen ©enufj tobt« 
lieb. £>a e« bem h«ßen Äanb'««3uder fet>r ä^nlid? ift, fo foQ man 
baffelbe not Unfunbigen, namentlich »ot Äinbern, forgfam aufbe« 
wahren. 

2>affelbe wirb auch i*fct ? Hr Färbung be« ©ifen« ober ©tahl« 
benugt. 

$a§ xotlje blaufaure Äalt (rot^e§ fölutlaugenfalj) 

lfef>r giftig) 

ift hoppelte« gelbe« blaufaure« Äali unt in bunfelrotben ©tüd(|en; 
baffelbe wirb auf bie 9lrt bereitet, bafj man in einet Söfung »on gel« 
bem, blaufaurem Äali ©hlorga« einflrömen unb hierauf crpfiaUifiren 
laßt. 3n neuerer 3eit ftnbct c« jum Slaufärben bet ©eibe unb 
©Solle wenig ©nwenbung mehr, benn ba« Ülnilin h a * felbige« eben» 
fall« »erbrängt. 


23leijudcr. 

$er ©leijudet ift ein« ber gefährlichen ©ifte unb wirb im @ro* 
fjen burd? Sofung bet ©lei«, ©ilber« ober ©olbglätte in ©fftg erzeugt, 
©r fommt ineift in weiten, oft weifjgclblichen, nabelförmigen ©rp* 
ftallcn, oft auch in fteinen ©rpftaflen im £anbel »or unb ift Ieicpt an 
bem eigentümlich fü^lrc^cn, ftcchenben ©eruep unb ©efepmad ju er« 
fennen. 3« ber gefammten Schönfärberei ftnbet berfelbe feine ©n« 
wenbung mehr; nur in nuplofen SRecepten gewiffer ©cribenten wirb 
er noch ic^t empfohlen unb nur in ber Saumwodcn«, Seinen« unb 

€4Tatcr’6 Sdjrtfteu, IT. S)Ki|n. 2 
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3tucbbtucfttei ftnbet betfelbe einige IHnwenbung. SDte^t wirb fr ge* 
braucht jur gälfdjung ber jungen weißen ©eine, feie burdi beffen 3»' 
faß fid? flären unb einen angenehm fü§lid>en ©efcbmacf annehmen 
(ba« fogenannte 3«rf«n ber Seine). Dein beutfeben Vtofeffot 
£abncmann hat man e« gu banfen, biefe« abfdjculidje Vergiftung«« 
»erfahren bureb bic berühmte fjabntmannfebe Stinprobe $u entbeefen. 
3n granfreicb wirb biefe« Verbrechen mit 5 Sahren ©alcerenftrafe 
ober 3»ang«arbeit bi« ju 10 3«^ren beftraft; e« ift jeboeb auch eine 
ber heimlicbften Vergiftungen. 

<^atec^u A 3apontca. 

Da«©ate<bu, früher au« befonberen ©rünben oon ben ©elebt« 
ten Xerra ©ateebu (Xerra ^ei§t aufDeutfcb ©rbe) genannt, ijt ber 
9lu«flu§ be« ©ateebubaum«, au« bem bureb gemalte ©infebnitte bet« 
felbe fo abfliejjt, ai« bic« beim ©ummi ober fjarj bet gall ijt, unb ift 
nicht giftig. 

Da« ©ateebu unb bie 3aponica flammen urfprünglid) au« 3nbien 
(Oftinbien) unb war glaubwürbigcn 9?a<bri<btcn gufolge ben 3nbiern 
vielleicht fchon oor 1000 Satten befannt; ftc wußten ba« ©cheinmiß 
feiner färbenben Vcfcbaffenheit ju bewahren, man färbte unb mebici* 
nirte bamit, wie bie« bei un« in ähnlichen fällen ftattfinbet. 

Da« ©atedju unb bie 3aponica jtnb für bie (Schafwollen«, Sei» 
ben» unb Vaumwoüenfärberei unb 3cudjbrucferei jeßt ein« bet wi<b* 
tigften garbmateriale jum Vraun* unb Scbwatgfätben ber genannten 
(Stoffe. Die mit benfelben erjeugten garben ftnb auch gegen 2utt, 
€>äuren unb Säfcbe bauerhaft (ödst). 

Da« echte ©atc<bu ift in unförmlichen Stücfen oon bunfelbrauner 
garbe, leicht $u brechen , unb tnufi in foebenbem Saffet freh »oüfom* 
men ohne Vücfjtanb löfen. 

Die 3aponica, fälfd)ü<b auch Xerra 3aponiea genannt, ift 
eint geringere ©attung be« ©ateebu; fte fommt in h^Ubräunltchen, 
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einige 3°N langen unb breiten Quabrat*3tücfcn im $anbel oor unb 
enthält nur bie £älftc garbjtojf als baS echte braune Gatechit. 

33ei ijoijen greifen beS echten braunen Gatechu, welche oftmals 
bureb faufmännifd)c ©ewinnfuebt ^crtyorcjciufen werben, haben be* 
ttiigerifd)c ebemifrbe ftabrifanten, namentlich in Hamburg, auS bet 
3aponiea ein bem editen Gatecbu ä^nlid>ce ÜJiaterial bargeftellt; baf* 
felbe wirb bureb Soeben mit 3ufafc 15011 etwas ®laubol$ unb Gifen« 
uitriol erzeugt unb ijt leicbt batan $u erfeunen, bafj felbigeS non bei» 
nabe febwarjer garbe unb nicht jerbrecblicb ijt, fonbern jicb gä^c jeigt, 
fowte beim Scfcn mit ©affet einen fiebrigen SRücfjtanb erblicfen läjjt. 

$5aS echte braune Gatecbu, wie bie Japonica, werben nicht allein 
jum ftätben * fonbern auch jum Scbergerben jefct rtelfad; in 5ln* 
wenbung gebracht. 

(STbftaütartari ((Sremortartari). 

£>et Grpfta lltartari ift im natürlichen 3uftanbe gereinigter 
©einjiein, von bem bie unreinen, erbigen Steile bureb Äocben unb 
2lbfd)äumcn abgegeben jtnb, unb ift nicht giftig. 3m jartgepul* 
»erten 3uftanbc nennt man benfclben in ben Qlpothcfcn Gremortartari 
unb bient oielfacb ju mebicinifchcn 3ro«tf«n. 

©uter Grbftatltartari muß in fleinen, weijjen, glänjenben, harten 
©tücfchen (©rpftallen) non angenehm faurem ©efebmaef fein. 3n 
ber Färberei bient bcrfelbe als IBefefiigungSmittel . namentlich bet 
©ochcniüefarben. 3n ber ÜJlebicin erfefct bcrfelbe oftmals ben Gi* 
tronenfaft, auch wirb er als UJbfübtungSmittcl fe^r häufig bcnuj}t. 

(Sodjcniüe. 

I'iefcS für bie gefammtc Schönfärberei unb 3° u <ht>rucferei fo 
wichtige ftarbmaterial hat in ber neueften 3 c 't bureb Gntbecfung bcS 
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Builin im Steinfoblentbeerbl, welche# eint fd?cncte unb billigere 
rot^e garbe erjeugt, an feinem ©ertbe bebeutenb terloten. 

25ie im $anbel torfommenbe Cochenille flammt au# ©terico. 
£a# ©ocbeniüeinfect, ton welchem biefer ^arbefloff gewonnen wirb, 
ifl in ber ftorm unferet beutfd'cn ffianje febr ä^nlicf> . nur mit bem 
Unterfchiebe, ba§ erfiere« einen fdjönen rotben garbefioff enthält, ben 
unfere SBanjen unb Qtichenfcbilbläufe nicht haben. 

3)a# ©ochenilleinfect (ffianje) termehrt fi«b namentlich in 2Weyico. 
©era<©ru$, Xeneriffa auf eine in ber SJiatur merfwürbige 2Öeife. 35a# 
Säumten ^ei§t 9tapola, ton bem e# bie ©lütter frijjt unb ftd? ju tie* 
len Xaufenben termehrt. X>iefe# 3nfect wirb lebenb gewöhnlich bureb 
<S<bwefelbampf (nicht ffiafferbampf) getöbtet, fobann getroefnet unb 
fo in ben f>anbel gebraut. 60 — 70.000 Stticf beffelben haben im 
natürlichen, getroefneten 3uflanbe meift 1 ©funb an ©ewiebt. 

2>ie echte mericanifcbe (Soc^eniUe fommt fefct feiten imfianbel tor, 
fte mar d, bie ba# befle ftarbmaterial lieferte, jeboeb ifl auch bie ton 
#onbura#, ©era*Cru$ unb Xencriffa $um SRothfarben gut, ba felbige 
eben fo echt unb f<bön färbt, nur bat man ber betfelben bie# ju bc* 
rücfftcbtigen, fajj beim ffätben etwa# mehr baton in 'llnwenbung ge* 
bracht werben mu§. Ob biefelbe ton jtlber*, ret^lidb* ober fd?war$* 
grauer garbe ifl, ifl gleich unb macht beim färben f { j nfn ©fnbruef. 

©ute Cochenille mu§ in mcglichfl großen förnern unb ohne 6taub 
fein, fowie feingepultert eine angenehme purpurrothe Jarbe jeigen. 
2luf weifje# Rapier geftricben , naebbem man fte mit etwa# reinem 
SBaifer befeuchtet, mufj biefelbe eine bunfelrothe §arbe abgeben. 

®er jefct fo billige ©tei# ber Cochenille bietet bem ©etrug jwar 
nicht bie #anb, e# fönnen jeboeb burd? Ärieg 2 c. wieberum hoppelte 
unb breifache ©reife eintreten , al#bann ifl bem Setrug ber ffieg ge* 
bahnt. ©ian fennt bi# jefct zweierlei ©etrügereien. 

1) Xüe h au btfächU<hflc Sctrügetei befiehl in bem (Silbern bet 
©ocbenil.le, um betfelben ein febwerete# ©ewiebt $u geben, welche# 
auf 1 ©funb 4 bi# 6 2otb betragen fann, unb wirb babutdj toll* 
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gogeu, bafj man biefelbe fcfjroadj mit ©ummiwaffcr befeuertet, in eine 
bblgerne Irommel ober einen bitten Scinwanbfacf bringt unb berfcl* 
ben etwa« gartgepulocrtcn lalcbum ober geringe« ©leiwei§ ^injufc^t, 
bann bie Stommel ober ben ©aef fo lange rüttelt, bi« ftcb bic beige* 
mifepte ©ubftang an bet (Eocbenillc feftgefe^t bat. 9?acb biefer ©to* 
cebur erf^eint biefelbe febön jilbergrau. liefen betrug gu entbccfen, 
bat man nur nötbig, gwei gleite flcine ©la«* ober ©lecbgefäfje, ba« 
eine mit erprobtet reiner (Eocbenillc, ba« anbere mit ber oerbäebtigen 
gu füllen, fobann beibe ©ebalter genau gu wiegen; ba« ©cfäfj, wel* 
<be« ftcb am fd>tt>erften geigt, enthält bic gefälfebte. 

2) (Ein größerer ©ctrug ftnbct gewöhnlich bei ntebrigen, uorgüg* 
lieb aber au<b bei b«bcn ©reifen ber Cochenille am meiften in §ranf* 
rei<T , ©nglattb, weniger in Jeutfchlanb ftatt unb wirb folgenbcr* 
mapen auegefübrt. SWau bat cntbccft, ba§ bie Cochenille in Äör* 
nern ibven j$arbcftoff (©igment), ohne jte oorber puloeriürt gu haben, 
in foebembem ffiaffer abgiebt; bic« wirb 3 bi« 4 ÜJtal, namentlich in 
©eiben» unb SEBollgcucbbrucfcrcicn ootlgogcn. $>ie (EocbcniUcförner 
bleiben hierbei in faft natürlicher ©cftalt. 2>icfc au«gegogenen Äör* 
ner nun werben oon ©tändln getroefnet, mit Jalcbum ober ©lciwcifi 
geftlbert unb unter ecfctc jtlbcrgraue (Eocbeniüc gemifebt unb fo wie» 
beroerfauft. tiefer ©ctrug wirb aber gewöbnlicb nur oon unreb* 
lieben gabrifanten au« fleinlidjcm (Eigennufc au«geübt, bic in ©er* 
binbung mit eben fo fcblecbten Äauflcuten ftfbcn, welche tiefe Ämter 
an Unfunbigc gu »erfaufen fueben. 35er ©etrug ift leiebt babureb 
gtt erfennen, bafj biefelbe auffallenb leidjt ift ; man bat nur bie #ülfe, 
benn ba« gleifcb, ber färbenbe ©toff, ift berfclbcn entnommen; flc 
enthält gwar noeb etwa« ^arbeftoff. geigt jeboeb, auf befeuchtete« ©a* 
piet geftricbcn, nur eine febwaeb rotbbräunli<be garbc. 

$>ic eebte Cochenille ftnbet jcjjt nur gum ©cbarlacb* (ftoefaroib 1 , 
©onceau«) garben ber fcbafwoQcnen unb feibenen ©egenftänbe 2ln* 
wenbung; gum (Earmoiftn* unb ÜRofenrotbfürbcn ergeugt ba« ©nilin 
fd)öncrc unb billigere färben. 
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G&lorfalf, ©Icidjtoaffcr, ^tedtoaffer. 


$>et S^ilorfalf. crfl in tiefem 3af>rbunbcrt erfunden , ift ie^t für 
bie gärberei, namentlich für bie fficijjbleicfae, für ben großen wie auch 
für ben ^auölicfecn ©etrieb ein wichtige«, aber giftige« fNaterial. 
fDlan fennt ba« (S^lor eigentlich al« Sticfftoff unb ijt ein ©a«, in 
welchem all« lebenbe Ä'örper getöbtet unb bie ©flanjen entfärbt teer* 
ben. ($« wirb fünjtlich burch Söfung be« ©raunjtein« (ÜJtangan«) in 
Salj* unb Scbroefelfäurc burch Deftillation im ©roßen erjeugt. $)ie* 
fe« in« JBajfer geleitete ©a« fanb anfänglich für bie fünjtlich« ©leiche 
jmeefmäßige Anwenbur.g, blieb jeboch längere 3 f >t al« ©eheimniß in 
ben $änbcn großer ©leidjanftalten unb 3«*i<hb ruc f ftc ' en - ^' e ^ ar ' 
jtellung beffclben mar früher nidjt allein mit großen ftojten, fonbern 
auch mit 2eben«gcfaht oerbunben. 6« ijt bie« jeboeb jeßt, ba mit 
burch gute Schriften in Allem aufgeflärt rcerben fonnen, leicht ju er* 
flären. baß tiefe« ©erfahren im ‘Allgemeinen nicht jrcecfmäßtg anju* 
menben mar, ba ba« ©ht^ä» 1 ^ an feinen fefien Körper gebunben, 
folglich auch nicht im Allgemeinen anjumeuben ijt. 

3n ©nglanb machte man juerji bie ©ntbeefung, ba«©hlotga« an 
einen feiten Äörper, nämlich ben Ä’alf. $u binben (6-^lorfatf). Juirch 
biefe roichtige ©rftnbung ift e« gelungen , burch einfadie« Au«focben 
in einer crpftaUiRrten Sobaflüfjtgfeit 3euef>c , namentlich graue Sei* 
nen* unb .fjanfjeuche *u bleichen. $ür ben bäu«li<hen betrieb, na* 
mentlich um ffiäfcbc ju bleichen, bringt man im Allgemeinen ba« fäuf* 
liehe ©Icichwajfer, and» ftlecfmaffer genannt, in Anmenbung, welche« 
bei ben meijten fDtateriatijten fauftich ju haben ijt, jeboch für ben f lei* 
nen ^ärt'crei*©? trieb unb ben £au«gebrauch folgenbermaßen billiger 
unb jroccfmäßiger bereitet werben fanu, welche« Seßtere in ber Ab* 
tbeilung über ba« Gleichen ber oerfebiebenen Aaturprobuctc, wie bet 
Schaf* unb ©aumroolle, be« Seinen* unb fjanfgefpinnjte« unb aßn* 
liehet ©ewebe, mitgctheilt ijt. 
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Der ©blorfalf batf nicht alt fein uni) mu§ in oerfchloffenen ©e« 
faßen aufbemabtt »erben. 

(SljwmfaureS Äali (totbcS djtotnjaurcS Äali). 

Daä chtomfaure ftali, ein« ber »id^tigflen ^arbmatetiatien in 
ber gefanimten Schönfärberei unb 3«uc^brucfcrci , ift giftig unb ^at 
erjt feit einigen 3«t>ten ülnrocnbung gefunben. früher »urbe c$ nur 
al$ Malerfarbe (©btomgelb) benufct. Daffelbe wirb gewöhnlich au $ 
bem ©bromcifenftcin, welcher fich nur in 'Jtorbamerifa, ©nglanb, 9?or» 
»egen, ©<h»ebcn ftnbet. butd) ©«bmeljen mit *]3ottaf<be unb 3«** 
feßuttg mit ©alpeterfäure (©cbeibcwajfer) bargefieUt. 

Da$ für bie Färberei brauchbare (bromfaure Äali iji in glanjen* 
ben, feuerroten ©tücfchen (©rpftaüen); nach längerem 21ufbe»abren 
troefnet baffelbe mit ©eroiebtöoerluft ein unb wirb mit einem gelb« 
lieben ©taub überzogen, meines jeboeb nicht nachteilig, fonbern fo* 
gar oortbeilbaft für ben ©ebtaud) ift. Daä rotbe efctomfautc Ä'ali 
ftnbet in ber gefammten Färberei vorzüglich jumSraun*uub ©cb»aq* 
färben Ulnwenbung. 


(Surcumä. 

Die ©urcuma ift bie SBurjel einer in Ofiinbien »acbfenben 
Ißflanje, aufcen von gelbgraulieber, intoenbig non bunfelgelbet ftarbe 
bis orangefarben, ©ie ftnbet $um ©clbfarbcn ber ©eibe, 2öolle- 
23aum»o£le unb bc$ Seinen 91n»cnbung, ju welchem ®ebuf fte fein 
gemahlen fein muß. 3e bunfelgelbet biefelbe oon garbe, beflo bejfet 
ift fic in farbenber Äraft; bie bamit erzeugten gelben gerben ftnb je* 
boeb gegen Suft unb ©onne nicht bauerbaft, fönnen bagegeit aber 
»on ber jtarfften ©aure , bem Sßitriolöl , nicht jerjtört »erben. Die 
©urcuma ift nicht giftig. 
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(Sifenbitriol, getoöhnlid) aud) grüner Sitriol unb Äupfer* 

nmffer genannt. 

Der ©ifenoitriol wirb im ©topen au« fchwcfelhaltigem ©ifen* 
fie« gewonnen unb bähet auch in ber (Sfjemic fdjwefelfaute« ©ifen 
genannt. Derfelbe ift nur bei reichlichem ©cnup giftig unb fommt 
in grüner, nahe ber Clioenfarbe, im #anbel tor. Die gurbe fcfeabet 
ber ©üte beffelben liicbt, nur batf berfelbe fein 3*nf enthalten, wie 
bie« namentlich in bem franjöjifchen ber gaü ift, unb welche« ftet« 
baran ju erfennen ijt, bap berfelbe nach längerem 2lufbewahren mit 
einem weipen ©taub überzogen wirb. Der 23itriol finbet jum 
©chwarj«, ©rau», Sraun* unb ©rünfärben 'Jlnwenbung. 

(Summt ((Sumini*$lra&tcum, <3enegat«($ummi). 

Da« ©umm i ift ein für oiele ©ewerbe fowohl, wie auch für bie 
HJiebicin al« 9tahrung«ftoff wichtige« SUfaterial unb feine«wege« gif* 
tig. Daffclbc befielt, namentlich in warmen ©egenben, in bem 3u«* 
flu§ be« ©ummifttuuehe«, in fälterem ©lima gewinnt man ebenfall« 
ein ©ummi, jebodj nur oon geringer Dualität, au« ben Äirfch* unb 
fßflaumenbäumen. 

Die ©üte beffelben beruht barauf, bap e« in reinem ©affer ftd> 
»ollfommen löft, ohne einen gallertartigen SRücfftanb ju jeigen, unb 
fi<h fiebrig anfühlen läpt. Die im £anbel oorfommenben ©ummi* 
(orten werben gewöhnlich nach bem fianbe benannt, oon welkem fie 
flammen, auch fchäfct man ihren ©ertlj nach h*U ctfn ob« *> u nf- 
kten garbe, bie« ift jeboch burchau« fein SKetfmal jur ©rfennung 
ihrer ©üte. 3n bet ©eiben«, ©ollen* unb ®aumwollenfärbetei wirb 
baftelbe jut'ilppretur ber 3euchftojfe in 'ilnwenbung gebracht, um beu* 
fclben ©lanj unb ©riff (Jeftigfeit) $u ertheilen. 

Die oorjüglichften ©ummiforten ftnb folgenbe: 

1) Da« ®ummi»2lrabicum, auch ßeoantifchc« ©ummi 
genannt, fommt in fleinen, unförmlichen, glänjenben, leicht §erbre<h* 
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lidjen Stücfcbcn oon weifjli<ber, gclblifbct ober bräunlidjct garbc im 
£anbel oor; in ©uropa wirb baffclbe ton beti garbwaarenbanblern 
unb 2Jtateiialiften meifien« in brei «Sotten oerfauft, nämlid) weifje 
Sötte, aud) ©lecta genannt, gelbliebe unb btaune Sötte; bie 
elftere ift iebodj im ©ebraudj manchmal beffet al« bie gelbliebe, brau* 
nere Sorte, bafyer wirb auch für biefe crjtere Sorte ein übergroßer 
©rei« bebingt; wenn nämlicb ein ©tatcrialift einen Sacf ober eine 
^Viftc arabifdje« ©ummi jum ©rci« oon 6 ©rofeben ba« ©funb tauft, 
fo finbet er meiit in bemfelben brci oerfebiebene Sorten oot; bie 
weiße Sorte (©lecta) oerfauft er ba« ©funb oftmals für einen Ilm* 
ler, bie gelbliebe für 18 ©rofeben unb bie braune oerwenbet er $u 
Dinte. Die« ift fein ©ewinn, benn jebe« ©ummi ift $u einem ge* 
rniffen ©ebuf brauchbar, wenn baffclbe, wie bemerft, im SBaffcr ooll* 
fommen 1ö«bat ift unb fieberigen Stoff jeigt. 

2) Da« Senega!*©ummi ift im unoerfalfcbten 3«ftunbe bie 

befte ©ummiforte unb ju jeher ©erwenbung jwccfmäfjig; c« fann niebt 
fo leiebt al« ba« ©ummi Arabicum oerfalfcbt werben. Daffclbc wirb 
meiften« oon ©orbeauy in «u« Neffen ©efifcungen am 

bluffe Senegal, in Raffern, oftmals and? in Säcfen, naeb Deutfcblanb 
eingefübrt, unb ift in biefeni 3uftanbe, gemifebt in Sorten, oon tun* 
ber fform, im ©rud? gläitjcnb, in reinem SBaffet ftd> ooüfommcn lö* 
fenb, ftetö baran ju erfennen, baß e« einen tlarcn, jähen Sebleim 
ohne gallertartigen ©ücfjtanb jeigt. Der ©rei« beffclben ift oft ge* 
ringer, al« ber be« ©ummi*2ltabicum; bie bfüe« ober weifje Sorte 
wirb oon ben SDtaterialiftcn jeboeb jart gepuloert unb al« befte« 
©ummi*‘ilrabicum oerfauft. 

3) Die anbern im £anbel oorfommenben ©ummiforten beruhen 
auf einer fRcibe oon ©etrügereien, wie jum ©eifpiel ba« ©ap* 
©ummi (bem arabifeben jwat in ftorm ähnlich, jeboeb niefjt glünjcnb 
im ©ru(b), ba« 3ebbo* ober oftinbif^e ©ummi (meift wie ftirfcb* ober 
©flaumen*®ummi), welche« an ©icbtfenner al« gute« ©ummi oer* 
fauft ober unter beffere« gemifebt wirb. 
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2Ran beadtte bf4^alt>, wenn man ©ummi in einet ^Jattie laufen 
will, meint tebluh gemeinte ‘Jlnweifung, bajfelbe »orerft butdj fiöfen 
im 2Saffer gu prüfen ; beim 'tlnfauf einer fleinen Quantität fann bet 
fBerlujt natürlich triefet gto§ fein, iefeoefe feat man, trenn man biefe 
vorfeerige Prüfung unterläßt, bie hoppelte SWüfee beim ‘üppretiren ber 
gefärbten ober gcwafchenen 3euefeftoffe, btnn biefe geigen fict> bei 23er* 
wenbung von fefeieefetem ©ummi ohne ©lang unb oftmals ton bem 
ungelöfttn ©ummi gcflecft. 

Sitbtgo, 3nt>igO'(Sanntn. 

2>er 3ttbigo »irb au4 bem Saft einer »otgüglid» in Ojiinbien 
waebfenbett fpflange , 3lnil genannt, bereitet unb ift niefet giftig. 
2luch in anberen ©egenben Süb« unb ÜJlittelamerifa^ (Domingo) 
gebeizt bitfelbt, jebodfe triefet fo gut al4 in Oftinbien. ®ie ^Bereitung 
be4 3trfeic\o »irb folgenbcrmapen ooügogen: *E)er Saft ber *Pflange 
»irb auägeprefit. burd> fortwäbrenbee Umrühren mit 3 u fafc *>on 
Äalfnuld) »erbiefetet, »oburch ft<h berfelbe in leigform gu 2)oben fefct, 
unb halb in ricrecfigen halb fleinen unförmlichen Stücfen inÄijten ober 
Suronen (lebetnen Säcfcn) in ben £anbel fommt. Oie ©fite, wie auch 
bie Benennungen beffelbcn frnb fefer Perfcfeieben. 3m 23ertauf fann bei 
biefein f5arbtiratcrial ein grofjtr 23ctrug obwalten; benn ber unfun* 
bige garbewaarenhänbler ober ÜRattrialifl wirb ron bem im ©rofjen 
hanbelnben Kaufmann oftmale betrogen, unb mufj febann feinen im 
fleinen Betrieb färbtnben Äunben foldje fehlerhafte 5öaarc wiebtr im 
guten ©lauben oerfaufen ; fo wirb g. 23. leiefeter feiner ÜKabra4»3n» 
bigo, ber faum bie Hälfte ?5arbcftoff alä oftinbifefeer Bengal«3nbigo 
befr^t, »erfauft, fcfelccfetcr (Jaracaä fiir ©uatcmala, fDtaniüa für ge» 
ringen Bengal. 3ft man auf biefe ffieife betrogen worben, fo nüfcen 
bie befltn SRecepte nichts. ©uter 3nbigo ift baran gu etfennen, bajj 
er triefet jteinigt, bagegen hart unb leicht gu brechen ift; inwenbig mujj 
er non lebhaft blauoioletter garbe fein unb beim Streichen mit bem 
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gingetnagel einen fcflcn Äupfetglang geigen. 3>ie befanntcn d?e* 
miftben Unterfudfungen ftnl> für ben deinen Setrieb gu geitraubenb ; 
man mu§ ftä) hierbei t>auptfac^Ii{^ auf bie ftenntnifj unb SReblicbfeit 
bed Serfäuferd »erlaffen. 

3n ber 'Jtcugcit ^at bie (S^emie unb bie ©rarid ober ©elbjl* 
erfabtung ermittelt unb bewiefen, bajj ber 3nbigo gu febem Setrieb 
bet ©(bönfärberei, aujjet bem 3 e «^ s ober fogenannten Slaubrui, 
bem im großen Setrieb fomobl, rote bem im deinen Setrieb arbeiten* 
ben gütbet einen großen OTufjen gewährt. 

35ie Sereitung bed 3nbigo*&armind wirb in c^emif^en gabrifen 
folgenbcrmajjen »oügogen : l <ti. feinet 93enQal*3nbtß0 roitb in 
3 <tt. fogenanntem rauebenben föitriolöl (irrigetweife ©tbtocfd» 
fäure genannt) gelöft unb nach 24 ©tunben, beffet länger, mit 8 //. 
reinem falten ©affet nad) unb nad) »erbünnt. Um biefet 3«bigo* 
löfung bie Sitriolölfüutc gu cntgicben, fejjt man bctfelben nad) unb 
nad) fo »iel calciuitte ©oba ^inju, bid bie ©äure entfernt ift; 
ann wirb bie 3nbigolöfung abgebampft unb fommt in biefem 3 Us 
ftanbe in groci binjtdjtlid) bed ißreifed unb ber ©üte »erfdfiebenen 
©attungen im £anbd fäuflid) »or. 

1) 2>ct engl ifd)C 3nbi go*©ar min führt ben Hainen baber, 
weil bie Srfinbung aud ©nglanb flammt, ifl jebod) »on geringerem 
©ertb ald bie frangnjifd)en unb beutftben 3nbigo*G.armine. £ie 
©nglanbcr geben fid> nämlid) nicht bie Wübe, bie Snbigolofung »oll* 
fommen ju entfäuern; aud biefem ©runbe bilbet berfclbc nur eine 
bidflüffigc blaue Waffe, bie wegen ber in bctfelben enthaltenen ©äure 
nid)t immer feucht bleibt, habet bcrfelbe nur bie £älfte bed blau* 
fätbenben ©toffd enthält, ald ber frangöjifdje unb bcutfdjc 3nbigo* 
Garmin. 

2) 35er frangöfifebe unb beutfd)e 3nb igo*(£armi n fotl 
in möglicbfl feflem 3 u P antl{ fein; betrügerifeberroeife »itb berfdbe 
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jebocb mit reinem Söaffer angefeuebtet, um ihn im ©eroiebte febroeret 
ju machen, welche« jroar nicht »on ben Jabrifanten, fonbern nur ton 
betrügerifeben Jarberoaarenhänblern gefehlt. Der fran^öjifcbe ober 
beutfebe 3nbigo©armin barf nicht flüfftg, fonbern mu§ in einer 
Jeigmaffe von bunfelbtauncr, in« ©iolette fpiclenber Jarbe unb 
ohne merflicb fauten ©efehmaef fein. Dcrfelbe eignet ftcb ju jebem 
93ef>uf, roie jum ©ei'piel jum Järben ber blauen unb grünen Jarben 
• auf ©eibe, ©ebaf* unb ©aumroollc, foroie auf Seinen. 'Jlacb län- 
gerem 'ilufberoabren verliert berfclbc bureb 'ilustrocfnen am ©eroiebt; 
bie« fann jebocb eigentlich niebt al« ©erlujt betrachtet ererben, ba 
man mit bemfelben in einem troefneren 3uftanbe nur vorteilhafter 
färbt. Dem ©erberben ift berfelbe nicht unterworfen. 3um echt 
©laufärben ber ©ebaf« unb ©aumroofle, roie be« Seinen ftnbct ber 
3nbigo vielfache 'Jlnroenbung; tiefem ©etjuf roirb berfelbe in 
©ottafdje , ©oba, ober auch in Äalf gelöft, welche« |eboch nur im 
größeren ©etrieb jiattfinbet. 

(#ernatn&uf), fRotftoljejtract. 

Da« {Rothholj ift ba« ©tammboli» eine« in ©rajilien unb 
Sföittelamerifa roilbwachfenben ©aumes , welches in rerfchiebenen 
©orten unb in eben fo »erfcfjicbener ©iite in ben $anbel gebracht 
roirb. baljer es auch fommt, ba§ ber ©reis beffelben ftets febr ver* 
febieben ift. Daffelbe ijt niebt giftig unb finbet in ber 'Jicujeit nur 
jum Dunfelroth' unb Sraunfärben ber ©<haf* unb ©aumrooüe 
roie aueb ber ©eibe unb beS Seinen Slnroenbung ; baffelbe erzeugt 
jeboch feine bauerbaften Jarben. 

3um Järbcn mufj ba« föothhoM in feine ©päbne gehobelt, ge* 
raspelt ober troefen gemahlen werben; bic im naffen 3nftsnbe im 
^anbel oorfommenben (gemahlenen) SRothhöljer ftub gröjjtenthetl« 
verfälfcht. ©ute« ftiothholj erfennt man baran, bap e« im troefenen 
3uftanbe gehobelt, geraspelt ober gemahlen, eine rotbgelbltchc Jarbc 
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geigt, unt> etwas eon bemfelbcn in fcfoarfheifiem, reinem 2öaffer ge* 
löft ober gebraut, bafTelbe na<h einer Stunbe eine fd>öne rot^e ftarbe 
angenommen hat. 

ffiill man JRothholg ober gernambuf, ob« auch IRothholgeytract 
im ©rofjen anfaufen, fo ijt, um ftd) »or ©etrug gu fiebern, folgenber* 
mafjen gu »erfahren. Wan fwtlt einige ©läfer mit genau abge* 
wogenem, f<harfbei§cm JBafTet unb fefct bemfelbcn ein ebenfalls ge* 
nau abgewogenes Duantum IRothholg »on mehreren Sorten unb oon 
perfd^iebener ©iite (Dualität) tjingu. 9iach Verlauf einer Stunbe 
fann man nun ein flcineS Streifdjen weijjeS IBapicr hin c * n fya n ft cn 
unb nach 3*’* ®on 2 Stunben ift gu erfeben, wcld^cS IRot^olg baS 
befle ift. fflelcbeS ficb am bunfelften , jeboefo lebhaft roth gefärbt 
geigt, ift gu wählen. Die »erfdjiebenen ©attungen beS SRotf>^olgc« 
ftnb: 1) gernainbuf oon ber Stabt ftcrnambuf (iPernambuco), »on 
wo eS nur auSgefübrt wirb unb (Eigentum ber ‘Jtegierung ift, unter 
allen Dtot^olgern baS befte, aber aud) »ielfad) gefalfcbt; baffclbe 
fommt in 4 bis 6 ^ufj langen, 6 bis 8 3°ü biden Stücfen, bie mit 
einem eingebrannten 3«i^en (U) verfemen ftnb, im #anbel »ot, hat 
jebodj beS f>open IßreifcS wegen unb ba felbigeS niefjt frönet als bil* 
ligere tRottj^ölgcr mit Dlnwenbung neuer c^emif^er Säurelöfungen 
toth färbt, feinen ffierttj »erloren. 

DaS befte für ben fleinen wie größeren ^Betrieb guin gätben ift 
2) baS ÜMmaS* ober 3apan=fRothholg, aud) Sapan-SRothholg genannt; 
eS ift um ben »ierten D^eil billiger, als fogenannter fternambuf. unb 
färbt nad) richtiger Slttweitbung eben fo ausgiebig unb fd)öu. 

Diefem folgt 3) bas (ioftarifa*, fiima*. St, Wartha* (Wartens*) 
fRotf^oIg, weites ft<h »orgüglidj gum Dunfelroth* unb Sraunfärbcn 
eignet. 

Sffiie bemerft, foll man bie Dtothhölger im trotfen gehobelten, ge* 
raspelten ober gemahlenen 3ufianbe anfaufen. 

Der in ber Sieugeit »on ©raftlien (Sübametifa) eingeführte 
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JRotb-ol geytract ^>at ficb im großen mit ffcincn Betrieb jufrieben* 
fteüenb ermicfen, unb man ift babei be* jeitraubenben 3luSfodjen« 
beSfRot—oljeS übcrboben. ©uter ‘Jtotbboljejtroct ift in rot-braunen, 
-arten Stücfen; §artgepu!»ert läßt ftd) berfelbe in etwas reinem, 
focbenb -eißem IBaifer leidet löfen. 1 Bfunb fRot-bolgeytract erfeßt 
5 $funb trocfen geraspelte« ober gemahlene« SRot—olj. 

Cd-tDcfclfaurc, gewö-nHd) fBitriolol, aud) cngltfdjeS unb 
fRorb-äufer fBitriotol genannt (giftig). 

Die Scfawefelfäure, irrigerroeife aud) Bitriolöl genannt, würbe 
im Anfang tiefe« Sabt-unbert« in ©nglanb erfunben, ba-et bet 
9tame englifcfae« Bitriol öl. Daffelbe wirb jebod) jeßt in Deutfc-* 
lanb beffer bereitet. @« ift eine ber jtärfften Säuren, »on 65 bi« 
70 ©rab nach Beaume’e Säurenmeffer. Die Bereitung bcrfelben 
wirb baburd) polljogen, baß man in Bleifammern gewo-nlic-en 
Schwefel mit 3ufaß non etwa« Salpeter unter ©ajferbämpfen Per* 
brennen läßt; tic« ift $wat leicht $u bejwecfen, jebod) bie Säure be* 
fommt nicht bic Stärfe, bie man perlangt. Diefelbe muß möglicbft 
frei »on wäjfcrigen £b*ilm (wafferfrei) fein; bic« läßt fid) jebod) nur 
burc- 'flbbunftung berfelben poüjie-en. Die Sdjroefelfäure greift 
alle 5Rctafle an unb jcrjiört ftc. ausgenommen ba« Blei, »ornc-mlicb 
gerflört fie ba« fßlatina, welc-cS im ©ert- bem ©olbe am näd)ftcn 
fte-t. 

Die Bereitung berSc-wcfcIfäure fann nur mitiRußen im großen 
Betrieb gefc-c-en. 

©ute Scbtrcfdfäurc muß »on weißer ftarbe, etwas bieffliiffig fein 
unb minbejten« bie Stärfe oon 65 ©rab -aben 

3n ber gefammten Schönfärberei jinbet bie Scbwefelfäurc -aupt* 
fächlid) jum Bleic-en, mit 'Jtußcn aber auch j;u aitberen c-emifcben 
Bhfc-ungen "Jlnwenbung. Diefclbe löft btn 3nbigo nic-t auf (irriger* 
weife fdjrocfelfaurcr 3nbigo genannt), ba nach befanntem Berfafjren 
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bur* bc« Salpeter« bet Bereitung ber S*wefclfäure berfelbe 
fi* entfärbt, nämli* ft* gelbgtunli* jcigt; trttt>ümlict>crn>cifc geben 
baber »tele Material* unb ^arbewaarenbättbler S*wefelfäure anflatt 
be« Sitriolöl« (Borbbäufer Bitriolöl). 35a« fogenannte Dtorb* 
Raufer 23itri olöl (au* rau*enbe« Bitriolöl genannt, benn an bie 
Öuft gefegt floßt c« weifjc Kämpfe au«) wirb au« bem f*wefelfaurcn 
©ifenoitriol mittelft ber 35eftiflation im ©tofjen gewonnen. Sa** 
fen unb ^reufjen etjeugen baffelbe in ooüfomincner ©ute unb äu§erft 
biöig. 

©ute« 9torbt>aufer (rau*enbc«) Bitriolöl mu§ oon weifjer $arbe 
fein, an ber Suft weifje Kämpfe auöftojjen unb na* Bcaume’« Säu* 
renmeffer eine Starte oon 80 ©tab jcigen, au* 3 Steile bcffelben 
1 5*eU jartgepuloerten geftebten 3nbtgo ooHfommen lofen, fotuie 
nacb 3«t oon 3 Jagen, wenn man e« bebutfam na* unb na* unb 
bei fortwäbrenbem Umrübren mit 8 3* e >l en reinem, faltem SBaffer 
oerbünnt, eine f*öne blaue garbe jcigen. 

35ie S*wefelfaure, au* ba« tau*enbe Bitriolöl (IRorbbäufet 
Bitriolöl), mufj jum Wufbcwabren in bi*t »erf*Ioffcne itbene $tu* 
fen obet®la«gcfäfje gebra*t werben, we§^alb e« jwecfmäjjig ift. biefe 
flet« na* Deffnung bcrfelben mit einem fteinernen Stöpfel unb fet* 
tem 3* on j u oerfeben. glaubten Unfunbige, bie Saure oer* 

flü*tige ft*; bem ift jebo* ni*t fo, fonbern ftc bat bie ®igcnf*aft, 
ffiafferftoff au« ber fiuft anjujieben, wobur* fte gef*mä*t wirb. 

35ie Bflanjenftoffc, namentli* #olj unb Äorf, färben biefelbe 
bunfelbraun, wel*e« jebo* bie ©üte berfelben ni*t bena*tbeiligt. 

S>atyetetfäutc, gctoöbnlicf) Sdjcibctoßffct genannt (giftig). 

©ine f*on lange befannte Säure, beren Bereitung bur* Salpeter 
mit 3 u faf$ oon Bitriolöl mittclji ©eftitlation oolljogcn wirb, ©ute 
Salpeterfäure mufj oon weifjer $arbe, cigentbümli*em , fic*enbem 
©cru* fein unb eine Stärfc oon 36 ©rab na* Beautne’« Säuren* 
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meffct haben. SDiefelbc b«t ba« @igentbümli<he, alle tbierifchen 
Stoffe. auch htn 3nbigo. gelb ju färben. 

3n ber 9ieu$eit finbet bie Salpeterfäure in ber gefammtcn 
Schönfärberei feine fo bebcutenbe 'änwenbung mehr, al« bie« früher 
bet $aQ war. Sie löji alle SDtctaUc , namentlich mit 3ufaß ® on et* 
wa« Äochfalj. rollfommen auf unb finbet jur Scbeibung berfelbcn be* 
fonbere ‘Jlnwenbung, baber auch ber fflame Sch ei bewa ff er (na* 
mentlicb beim ©olbfcheiben). 

«Salmiaf, Satmiafgeifl (giftig). 

I>er Sahniaf iji eine für bie Färberei unb anbere ©cwerbe febr 
wichtige Subjianj; urfptünglicb würbe berfelbe fd^on oor 1000 3ab* 
ren in 9lcgbpten au« bcm fWift ber Äameele bereitet unb al« ©ebcim* 
nif) bewahrt. 3tßt wirb berfelbe eben fo gut auch in 2>eutfcblanb 
au« allen tbierifchen Abfallen, namentlich au« Änochen ic. in oor* 
jüglicber ©üte fabricirt. 

©uter Salmiaf iji in trocfnen, wcijjcn Stücfen oon faljig unan* 
genehmem ©efchmacf. 3n ber gelammten Färberei finbet berfelbe 
wenig 'Unroenbung mehr, jeboch iji er für anbere@ewcrbe jum Söthen 
pon Äupfer, ®lecbroaaren je. faji unentbehrlich. 

2)er öalmiafgeijt (Spititu« 'llmmeniaf genannt) ifi eine für 
piele ©ewerbe, namentlich bie Färberei unb 2Bafd?crci. äujjerfi wich* 
tige Subjianj ; berfelbe wirb im ©roßen auf bie Seife gewonnen, bajj 
man in mit reinem Saffer gefüllte ©la«* ober StcinfiafcbenSlmmoniaf 
(Salmiaf) mit $alf gcmifd>t mittelft $>eftillaticn einjlrömcn lajjt, bi« 
ba« 'Baffer mit biefein 'llmmoniafga« fo gefättigt iji, ba§ e« eine 
Stürfc pon 60 bi« 70 'JJroccnt jeigt. ©uter Salmiafgeijl muß pon 
weißer gatbe, fiechcnbem, burdjbringenbem ©eruch fein, fowie auf bet 
#aut Slafen gieren. fDian muß bcnfelben in gut perfchloffenen ©e* 
fäjjen aufbewabten, ba er ji<h leicht Perflüchtigt. SDerfelbe finbet 
nicht allein in bet Färberei, fonbern auch in ber 2Rebicin, oorjüglicb 
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aber gum (Reinigen bet ffioö* unb ©eiben jeuebe »on ©cbmufcflecfen 
geeignete Ulnwcnbung. (Bringt man bcnfelbcn bei Gntftebung »on 
glecfen, bie ton Gitronen* ober ©fjtgfäure, ©itriolöl (©cbwefel» 
faure) entfianben ftnb, mögtidjfl baib burch ©erreichen mit einem 
Süppchen in dlnwenbung, fo fteüt jicb bie garbe, obne ben 3fuchftoff 
gu befebabigen, »oüfommen wicber bar. 


iiinftrs Capitrl. 

$on t>er Seife, bereit Bereitung, fotrne tfennjeidjen 
tfjreS 2öert(>e$ unb iljrer (Mte. 

£ie ©eife ifi ein für ben $au$tmlt unb oiele ©ewetbe äufjerjt 
toidjtigc« ©robuct. 25ie ©ereitung betfelben wirb im 2lllgemeinen 
babureb »ollgogen , bajj man ©flangencle, n>ic auch fette tbierifebe 
Äörper, al« Xalg, fettige Ulbfälle jc. in äjsenbcn Saugen, »ornebmlicb 
in ©ucbenbolglauge, in ©erbinbung mit Äalf ober ©ottafebe ober 
©oba foeben läßt unb bann mit Äocbfalg gerfefct, wobureb ficb ©eife 
in feuchtem, jeboeb giemlicb feftem 3ujlanbe bilbet. 

S)ie ©üte ber jejgt in ben $anbcl fommenben ©eifen ifi feilt »et* 
febieben unb leiber »on gabrifanten »ielfacb gefälfebt. $>er größte ©e* 
trug bei ber gabrifatioit ifi berjenige, baj? man bie Ode ober gette m it 
afcenben (freffenben) Saugen ober ©alg (oft fogar mit UReerfalg) über« 
fattigt. $>iefe 3irt ©eifen geigen ftcb bem llnfunbigen gwar febarf, er« 
füllen aber burebau« ihren 3wecf nicht; man glaubt ©eife gu faufen, 
unb b«t nur ©alg unb wäjferige $etttbeile. SDiefc fo bereiteten ©eifen 
werben auch nicht »oüfommen troefen, fonbetn e« geigen ftcb fogar 
nach längerem (Rufbewabten noch bie ©algtbeile auf benfelben. 3Ran 
mu§ beäbalb beim ©inlauf ber ©eifen nicht bie ©illigfeit, fonbern 
nur bie ©üte betfelben in ©etraebt gieren, beim ©oba, non welcher 

€<fcriften, 2T. 8b<tm. 3 
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ba« tpfunfc faurn 1 IReugrofchen foftet, fann man jut Seifenlöfung 
bann leicht felbft ^injuft^en. 3m Allgemeinen beruht bic ©ütc bet 
Seife barauf, baff biefelbe in mögli^jt fejtcm 3uftanbe, ohne fälligen 
©efehmaef, unb in reinem, warmem t 51 u§n>affcr »oUfommen lösbar 
ift, fowie einen fiarfen Schaum abgiebt. 

93on ben im $anbel »orfominenben Seifen finb ^auptfäe^Iid^ fot* 
genbe Sorten ju beamten : 

1) Die UJtarfeiller, auch Benetianif che Seife genannt, 
ifi bie beftc aller befannten Seifenatten; biefelbe wirb au« Olioenöl 
unb reiner calcinirter Soba bereitet, unb fommt in Äiften »erpaeft 
»on 150 bi« 200 ipfunb an ©ewicht unb in langen Stangen »on 
weißet fyatbe, oft auch blau* ober rothmarmorirt im £anbel »ot. 
Äauft man biefelbe »on foliben gabrifen, fo hat man feinen Betrug 
ju fürsten; ber etwa« ^ö^ere *Prei«, ben gewöhnliche lalgfeifen 
haben, fc^reeft jwar manchen Käufer ab, bie« ift aber unnötf?ig, wenn 
man nur gute Seife befommt. Die ÜKatfeiller Seife geigt ftch meijten« 
au«getrocfnet, unb man fauft baher fein ffiaffet, fonbetn nur reine 
Seife. Diefe ©rfahtung hat ber praftifdje Seiben* unb Sürfifchroth» 
gärber fchon feit 3ah«a mit Sortheil gemacht, unb e« füllte bie« 
auch bei ber #au«färberei beachtet werben. 

2) Die anberen in ben $anbel fommenben Oelfcifen, wie 
Balmöl*, $anföl*, ßoeo«*, Derpentinölfeifen, werben eben* 
fall« auf befanntem ffiege gefertigt, fommen jebocf> meijten« in feuchtem 
3uftanbe im #anbel »or, unb nach längerem Aufbewahren fteüt fleh bei 
benfelben ein ©ewi<ht«»erluft »on 12 bi« 25 Bfunb auf 100 Bfunb 
bar. Diefem Uebeljtanbe ift jwar bie fogenannte SRufftfche, auch 
grüne Schmietfeife, nicht fo leicht au«gefefct. Diefelbe ift au« Hanföl 
unb Ipottafdjc bereitet; ein Ueberfchufj »on H3ottafche mit Äalf »er* 
fefct erhält biefelbe in feuchtem 3uftanbc, jte wirft jeboch jerfteffenb, 
namentlich auf bie Schafwolle unb bie #aut. Semerft man foldje«, 
fo muß man ben bie Seife liefetnben ftabrifanten barauf aufmerffam 
machen ober biefelbe auffchiefjen. 
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3) $>ie geroöbnlicbcn bcutfcbcn Jalg* ober ^ettfcifen fom» 
men feljr »crfcfjicben in ©üte »ot. 35ie Bereitung berfelben mirb in 
gabrifen foroobl, wie aud) int #au«roefcn, burd? Söfung eon lalg 
ober anberen tbierifeben fetter in äßenben Saugen, namentlidb in 
folgen oon Sueben* unb (Sic^cn^olgafc^c, in Serbinbung mit Äalf 
niitteijt Äocben« »ollgogen. 3n ber SJteugeit bereitet man auch ©eifen 
auf faltem 28ege. 3>ie« fann jebod> nur für fogenannte Suyu«* 
(Xoilette*) ©eifen »ortbeübafte 'Änmcnbung ftnben. $ier aber bat 
man nur ben S^etf gu oerfolgen , entroeber für ben #«u«b«lt 
ober ben gabrifbetrieb gum -Schuf bet ©c^önfarbcrei unb SSalfcrei 
auf einfache, billige SÜBeife eine gute ©cife gu ergeugen, welche« fol* 
genbermaßen ooögogcn wirb : 

4) Set ei tu ng einet guten, billigen ©eifc für be n fl ei* 
nen gabrif betrieb unb £auäflanb. SDie ©eife iff, wie be* 
fannt, eine Setbinbung »on gelten ober Oelen mit äßenben Saugen. 
3nfofern man nicht, mie bie^ bei Suju«feifen bet gatt ijt, auf äußere 
©<bönl?eit, fonbern nur auf wahre ©üte gu feßen brauet, ifl bie* 
fclbe leiert gu bereiten; bie« gefehlt oorgüglich in großen Occouomicn 
auf bem Saube unb fleinen ©täbten, »o ftd? in ben #au«baltungen be« 
3abte« über eine ÜHenge oon ungenießbaren gettabfäOcn, Änod?en jc. 
»orjtnbet. 2öa« bie ©rgeugung ber nötigen Sauge (IHeßlauge) 
betrifft, fo mirb bafelbft in längerer ober fütgeret »on pattem 
.fjolg, welche« nur Saugenfalge befißt, fo »iel Ulfe^e gewonnen, baß 
man biefeibe ebenfall« leidet felbji bereiten fann, unb bie burdj 21uf* 
bemalen an einem etwa« feuchten Drt nid^t^ an ißter ©üte oerliert. 
Äalf unb Äodjfalg ftnb feine tbeuren Srobucte, unb wa« bie nötbigen 
©erätbe anbetrifft, fo ftnben jtd> begleichen in jebem großen georb* 
neten #au«balt »or, nämli<b ein fubfernct obereifetnet Äcffel, ein böl* 
gerner Äübel mit Unterfaß, wie feiger beim SBafcben ber SGöäfdje ge* 
braucht mirb, eine ©d)aumfelle, ein £olgfpatel, ein ^olgtrog ober ein 
nicht tiefe« ©efäß gum Sbfüblcn ber bereiteten ©eife. 

3 * 
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3uift Slnfammeln ber jur Sereitung ber ©eife ju verwenbenben 
ftettgegenftänbe, al« ©pecffchmarten, fettet, ungenießbare« ftlcifd?, 
Üalgabfälle vom ßid>t, Sifarffnochen, verborbene ober ranjige Sutter, 
©cbmal$, ba« ftett unb ben ©peef von gefallenem Sieb, bebient man 
ftd> eine« böljernen ©efäpe« ; notfiwenbig ijl e« jeboch, baß bicfelben 
vorher in reinem, faltem Saffer abgemafeben »erben, um fic von an* 
hängenben ©äuretheilen, »elcbe ber ©eife nachteilig jinb, $u befreien. 
3n biefem 3uftanbe fann biefer 2lbfaU ben #erbft unb Sinter über 
verbleiben , ba im Slügemeinen ba« Äocben («Sieben) ber ©eife am 
vortheilbafteflcn im ftrüfyjaljr ju beroerffteüigen ijl. 

Sill man nun 50 Sfunb ober mehr ober »eniger an ©e»i«ht 
von ben fo angcfammelten unb aufberoafjrten gcttabfäüen $ur Se* 
reitung ber ©eife vermenben, fo f>al man babei folgenbermapcn ju 
»erfahren. 

a) £ie Sereitung (2lnftellung) ber Sauge (31 efcher), 
autb 21 e ß * ober f a u fH f d) e Sauge genannt, jur S ö f u n g 
be« gette« unb ©rjeugung bet ©eife ifl in jeber £au«» 
Haltung nieift hinlänglich befannt unb gefefetebt, bap man in ein mit 
einem f>oItfrabn ober 3>>Pfen cerfc^ene« ^oljgefäp, in »eichet man 
eine ©trohlage gebracht, 4 Serliner ©cheffcl 5lfd)C von Suchen*, 
©ichcn* ober Sirfenfjolj bringt (alle anbernt .ftoljartcn erzeugen feine 
'Jlfche, »cld^eSaugenfalje liefert) unbfe^t berfelben fchidjtroeifc x j % Ser* 
liner ©cbcffel bcjten gebrannten ©tctnfalf h' n 9 u - welcher mit et»a« 
faltem, reinem Saffer an ber Suft möglich)! troefen gelöfdjt unb jer* 
fallen iit (Äalfhbbrat). Qluf biefc OTifdjung giept man nach unb nach 
10 ©imer (ben ©imer 51 t 20 Serliner Quart unb ba« Serliner Quart 
ju 2 Sfunb gerechnet) huubheipe« reine« Saffer; in biefem 3ujtanbe 
läßt man bie üftaffe 12, beffer 24 ©tunben lang verbleiben; nach 
Serlauf biefer 3eü gapft man bann von ber Sauge 4 bi« 5 ©imer 
ab unb bringt bicfclbe in ben juni ©eifenf odjen beftimmten Äeffcl. 
2>iefe Sauge ift von ber ©tärfe, baß ein frifeße« ©i auf berfelben 
fch»immt (bie ©eifenfabrifen bebienen fleh h> cr 5 u ge»öbnlich be« 
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Saugcnmeffcrß [Slcreomcter«]), wonach biefelbe 6 bi« 7 ©rab jeigt, 
beibe groben ftnb fid) aber gleidj. hierauf bringt man auf ben 
Slefcber wiebetum 6 dimer reine« hcijje« ffiaffet unb lä§t benfclben 
12 ©tunben lang in biefem 3uftanbe oetbleiben. $at man Me« fo* 
weit oorbereitet, fo febreitet man nun jum Äodjcn ber ©cife, wcld)c« 
folgenbermafjen polljogen wirb. 

b) 2)ie oollftänbige ©ereitung ber «Seife. 2>ic ange* 
fammelten §ett= ober Änocbentbeile werben $u biefem ©ehuf normet 
möglid>fl jerflcinert unb in reinem, faltem SBaffer abgewafdjen. ©ad)» 
bem bie« gefächen , bringt man 3 dimer oon ber jweiten erzeugten 
Sauge in btn ft'effel, fe^t nad) unb nad) bei fortwäbrenbem Umrübren 
mit einem #oljjtäbd)en bie ftett* unb ftnod)cntbeilc ^ingu unb erbifct 
bie ©taffe nach unb nad) gelinbe, wobureb eine ooüfommencre Söfung 
berfelbeu berbeigefübrt wirb, drfi nad) ©erlauf einiger ©tunben 
wirb ba« geuer uerjtärft unb bie ©taffe jurn gelinben Äocbcn gebracht. 
9tad) einer falben ©tunbe, oft aud) fpäter, untetfutbt man. ob ftcb 
ba« $ett mit ber Sauge hinlänglich perbunben b>at, n>el<^e« man ba* 
ran erfennt. bajj ein eingetauebter ©patcl beim Abläufen eine graue, 
bicfflüffige ©taffe jeigt; ifi bie« noch nicht ber §all, fonbern jeigt 
fid) biefelbe nur biinnflüfftg, fo fefct man gleich 1 dimer een bet 
erften Sauge binju unb erhält biefelbe im gelinben Äod)en. ©a cb 
3eit oon einer halben ©tunbe überzeugt man fid) wieberholt, ob $ett 
unb Sauge fidi perbunben unb ob ©cife entftanben ifi; e« läuft jefct 
bie ©taffe oon bem eingetauebten ©patel in hellen, feften, burcbfidjtigen 
©trömen ab. 3ft jeboch ba« Mlaufenbe wäffetig unb trübe, fo fefct 
inan nochmal« 1 bi« 2 dimer pon ber erften ftarfen Sauge hingu. d« 
ift feiten ber gall, ba§ bie Söfung be« »vette« nach bem erftern ©er« 
fahicn gehörig poUjogen ift, jeboeb ift bie« ftet« butch 3ninfc »on 
V 2 bi« l dimer pon ber erften Sauge leicht ju bcjwedcn. hierauf 
fc^t man unperjüglid) ber ©eifenflüffigfeit 8 //. reine« fäuflidje« 
Äocfffalj (Äücbenfalj) laingu, unb giebt währenb be« Äod)en« genau 
Siebt, ob fid) bie ©eife fobann b'nrcidienb au«f<beibet unb in ©latten 
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perauffocpt; im entgegengefeßten gatle fefct man »on 3«^ i u 3*tt 
nocp einige #änbe »oll Äocpfalj ^inju, bis bie üierfmale einer »öüig 
auSgefcpiebcnen Seife ficptbarftnb. 3ft bie Operation foweit gebieten, 
fo la§t man bie SÜaffe noch eine Stunbe lang gelinbe foepen, unb 
bringt biefelbe bann in ein böIjerneS ©efäjj, welches mit einem groben 
Seinwanbtucp überzogen ift, bamit bie unaufgelöften ftelt* unb&nocpen* 
tpeile jurücfblciben. 21m folgenben borgen läjjt man bie übrige Sauge 
»om 2lefcper ablaufen unb bringt 3 (Sinter baoon in ben Äeffef, wo* 
rauf man biefelbe nach unb na* erbißt. hierauf wirb bie ben Sag 
»orber »orbereitete Seife »orjicptig auS bem Äübel (©ütte) geftccpcn, 
fo ba§ bie unteren Saugcntbcilc (^Mutterlauge) niefet berührt werben, 
bringt bie ÜMaffe nun langfam jum Äocpen unb erhält fie fo lange 
barin, bis man fiept, baß bie Seife »oüflänbig ft* auSgefcpieben pat, 
wibrigenfaüS einige $ätibe »oll Äoifal, pin$ugefe|$t werben müjfen. 
Äommt bie Seife bann in glatten heraus, fo ift ber Orucf auf ben» 
f eiben jiemlicp hart unb $äpe, jeigt fiep jeboep ber Orucf brecfclig unb 
fchmierig, fo feßt man nochmals einen (Sinter ber beiten ober $wci 
(Sinter ber ^weiten Sauge ^ingu , unb läßt fobattn bie Seife gelinbe 
noch l Stunbe lang foepen, wo man bemerfen wirb, bafj biefelbe 
gut ift. 9?un bringt man bie ÜMafie in eine Äufc (2)ütte) unb läßt 
fie erfalten. Ocn anbern Sag fepneibet man fte mit einem Keffer 
in beliebige Stüefc unb bringt fte jum Srocfnen an eine« luftigen 
Ort, worauf man biefelbe in 'Jlnmcnbung bringen fann. Oie jutücf* 
gebliebene Sauge (^Mutterlauge), welche ficb unter ber Seife »orfinbet, 
fann jum Peinigen (ffiafepen) ber Seinen* unb 2kumwoUen$eucp* 
gegenflänbe oortbcilpafte ’Jlnwenbung ftnben 

5öei gehöriger ’Mufnierffainfeit fann naep biefem einfachen erprob* 
ten 2>erfapren fein IMifjratpcn ber Seife gefepeben. 

ÜMan fann unb muß jeboeb niept »erlangen, baß biefc felbftbc* 
reiiete Seife »on außen jene Scpönpeit, als bie in großen Seifen* 
fabrifen erjeugte hat, bieS ift jeboep auch nur Siebenfache; wenn nur 
ber bamit erfüllt wirb, bann ift folcbc Seife mehr wertp, als 
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manche anbere, bie burdj funjiliche Bufäfce »ei§ unb »ohlriecfcenb ge* 
macht ift, gum Steinigen bcr 2öäfd)e aber ftd) oft gang untauglich geigt, 
butn oft bringt man gu leitetet fogar magere Änodjen ober fchmierige 
(Dtafchinen* unb ©<hafwoÜen*3lbfäfle in (Berwenbung. 

©oba (calcinirte unb crhitaüijirtc). 

Oie © ob a , fegt ein fowohl für bie gefammte Färberei, (Bleicherei 
unb »iele anbere ©ewcrbe wichtige« (Dtaterial, fommt in gwei »er* 
fchiebenen ©orten »or, nämlich im natürlichen unb fünjtlidjen 3« 1 
ftanbe, »eiche beibc ©orten wefcntlich »on cinanbet »erfchieben ftnb. 
Äcine »on beiben bcft^t ©iftt^cilc. 

1) Oie natürliche ©oba (fohlenfaure« Statron) wirb »on 
©ewächfen, welche in füblid)en©egenben amSTteere wachten, burd> 93er* 
brennen bcrfclbcn gu Ulfche unb natbhcrigem'Hu«faugcn unb (Hbbitnjten 
ber Sauge gewonnen. 3m reinen 3uftanbe fommt biefelbe in »eifjer 
f$arbe unb »on fd)arfem, laugenbaftem, brennenbem ©efdjmacf im 
«f>anbel »or; biefelbe bient »orgüglich gur (Bereitung bcr ©cife, $um 
Söfen be« 3nbigo gur »armen Snbigofüpc, fo»ie gum (Bleichen. Bunt 
Steinigen bet ©d>af»oüe unb ©cibc mu§ man biefelbe nur fetjr be* 
hutfam, befjer gar nicht in 3ln»cnbung bringen, ba biefelbe jerftörenb 
(freffenb) »irft. 

2) Oie fiin jMicbe, gewöhnlich cr^ftalli firte ©oba genannt, 
»itb im ©roßen »orgüglich in ©nglanb bur<h 3f*f f fc un 9 fdjwefel* 
fauren Statron« mittelft Äreibe unb Äohle (©laubcrfalg) gewonnen 
unb fommt in giemlid) großen feuchten »eigen (Stßfiallen »on fcb»a<h 
laugenhaftem ©efebmaef im $anbel »or. Stad) längerem (Hufbewahren 
an bet 2uft wirb betfelben ba« ©rhftatlroajfer entzogen unb geigt 
auf bet Oberfläche einen freibeartigen ©taub; fte hat in folchem $aUe 
gwat nicht an ©üte, jebod; fe^r an ©ewicht »erloren, welche« ben 
(öetfäufer benachteiligt. 

Oie crhjtatlijutc ©oba ftnbct in ber Steujeit gum (Baffen (Stei* 
nigen) ber ©chaf* unb (Baumwolle, fowie ber ©eiben* unb Seinen* 
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jeucbe »ortt>cil^aftc 'tlnreenbung. 35iefclbe reirft Hiebt, reie man 
früher irrigerreeifc glaubte, nac^t^eilig auf bie 3fu<bgegenjlänbe, man 
fann oljne ©efabt für jebe« ©funb 3 fU< ^ 1 bi« •Va 2otb berfelbm 
in Snreenbung bringen. 35uicb ben fo billigen $rei« non 2 1 /, bi« 
3 Italer *ßteu§. Courant für 100 $funb, bietet biefelbe in Serbin* 
bung mit etwa« ©eife ein billige« SReinigung«mittcl bar. 

<Sunta(i) (gereöbnlicb ©>d)maf genannt). 

Iser ©um a <f> ijt ba« ©latt be« oft aud) baumartig reaebfenben 
©umadjflraucbc«, welcher bezüglich in (üblichen ©egenben, nament* 
lieb in ©icilien unb Italien in beiter ©üte reäcbft. 35ie ©lättcr 
beffelben »erben, naebbem man ftc getroefnet, fein gemahlen unb fo 
in ben £anbel gebracht. 

©uter ©uniad) mujj oon grüngelblicbet garbe, Üticfcn ertegenbem 
©crud) unb jufammenjiebenbem ©efebmaef fein ; nach längerem 9luf* 
bewahren oeriiert er biefc guten Cigenfcbaften unb nimmt eine grau* 
gelbliche ftarbc an, reo er bann unbrauchbar ift. 

35er be jte ©uniacb ijt ber © i c i 1 i a n i f cb e , bann folgt ber © e r o * 
nefer unb ber X rieft e r. SBcnn ber leitete eine grüngelblidjc garbe 
jeigt, ift er oorjüglicb gut für bie ftätberei anjureenben, ba felbiger 
nur t>alb fo treuer al« ber ©icilianer ift. 

$>er ©umacb, welcher burebau« feine giftigen ©efianbtbeilc ent- 
hält, finbet in ber gefammten gärberei $um ©cb»ar$* unb ©raufärben, 
jeboeb auch $ut ©erbetei 5lnreenbung; berfelbe enthält einen eben fo 
färbenben ©toff al« bie ©atläpfel, bie jmnal oft oerfälf^t jtnb; man 
bringe habet lieber nur guten ©umacb jum gärben in Slnrecnbung. 

Sankt. 

35er im frnnbel oorfommenbe ©anbei ift ba« ©tammbolj eine« 
in Ojiinbien reilbwa<bfenbcn©aume« unb fommt in glatten, oft run* 
ben ©tücfen im £anbel oor; er ift eine niebt^äbe, jeboeb fplittrige 
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polgart von braungclbichet garbc, ohne ©eruch unb ©efchmacf, unb 
bcfi^t feine ©ifttheile. 

3m gröblich gemahlenen 3ufianbe giebt ber ©anbei merfroürbiger* 
weife feinen ffjarbftoff (Pigment) ab, er mufj baljet möglichft fein, gu 
Aulner gemahlen werben, um bemfelben ben garbfioff gu entgiehen. 
©« fommen im panbel gwei uerfchiebene ©orten ©anbei vor, nämlich: 

1) 35er fogenannte hollanbifche ©anbei, fchon feit 3<»h» 
hunberten »on Simot in Dftinbien gu un« gelangenb, ift ein un* 
brauchbare« Farbpigment ; er iji von heflbtäunlicher $arbe, floefig, 
leicht, fettig angufühlen unb färbt wenig. Wan hat verfugt, bem* 
felben mittelft ©oba jc. eine bunflere braune g‘irbe $u erteilen, man 
läßt fi<h hiermit jeboch nur einmal tauften, benn man wirb nach bem 
färben gleich bemerfen, bafj man au« Unfunbc mit folget ‘ilrt ©an* 
bei betrogen war. 35e«halb ^üte fi<h Seber vor bem Slnfauf folgen 
hoflänbifchen glocfcnfanbel«. 

2) 35er fogenannte englifche ©anbei wirb au« einigen Sanb* 
fchaften in Dftinbien bezogen; berfelbe ift ein fiernholg oon bunfel* 
brauner garbe unb fdjwer (nicht floefig). 3m panbcl fomrnt er al« 
ein bunfelbraune« Aulner vor. SBegen feiner ©cbrocre ift biefe« polg 
f^wierig gu gcrmablen; bic ©nglänber waren bie ©rften, bie folche« 
bewerffteüigtcn. 3efct wirb ba« 3 crm ah(en beffelben in beutfefjen 
§arbholgmühlen aber eben fo gut voügogen. 

35er gemahlene ©anbei, wooon man nur englifchcn wählen foll, 
ergeugt bie bauerhafteften braunen $ at b f n für fchafwoUenc 3cud>e ; 
für baumwollene 3 £ uche h at jeboch nach »ielen Sßerfuchen bieder fein 
gang genügenbet (Erfolg ergielt werben fönnen. 

35er ©anbei ftnbct fowohl in ber SDtcbicin, wie gum färben 
eurobaifcher polgarten vielfache Ülnwenbung. 

Oft geigt fiefo ber von beutfehen garbholgmüflern begogene ©anbei 
in feuchtem 3uft«nbe, bie« ift nur ®ewicht«betrug. 35em SBerberben 
ift biefe ®rt ©anbei nicht unterworfen, jeboch ©erllert et am ©ewicht. 
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©Ubfraut. 


©or ber ©ntbeefung 'Jlmerifa'S war ba# ©elbbolj natürlich 
ni<^t bcfannt unb t# tourbtn europäifcbe $öljer unb ©ftanjen, näm« 
lieb ba$ gifett bolj, ©erb erictrcur jel, 2Bau, Sparte unb 
©Hbf raut jum (Selb* unb ©rünfärben in 'Untoenbung gebracht, 
btt fid? jum ©ebuf be$ ftärben# mit mehr ober weniger ©ortbeil 
eignen; eS fann fcbod) ancb eine 3(i* eintreten, baß man ba$ jeßt fo 
biüigt ainerifanifcbe ©elbbolj toieber entbehren mup, bann ift ber 
9iußen biefer genannten gelbfätbtnben ÜJtateriale ebenfalls toiebet in 
Betracht ju gieren. 

1) 35a# ©elbbolj, toelcbe#, beiläufig bemcrft, nicht giftig ift, ift ba$ 
©tammbolj einc^ in ©Jittelamerifa ( ffiejiinbien ) toilbtoacbfcnben 
©aumeS, außen non braungelblicfjer , intoenbig non gelber ftarbe. 
$)a# befte ifl ba# oon (Euba, bann folgt ba« XampicO'©elbbol§. 35a# 
faft unbrauchbare ift ba$ fübamerifanifcbe (brafilianifc^e) ©elbbolj 
oon mattgclbgriinlicber jjarbe; felbige# b at faft gar feinen gelbfärben* 
ben 6toif, toirb jebocb oon betrügerifeben ftarbboljmüllcru unter 
gute# ©elbbolj gemifebt. 

3 5a# ©elbbolj fofl man nur in gehobeltem ober geraspeltem 3«* 
ftanbe faufen, unb mup troefen, oon lebhaft bunfelgelbcr garbe ftin'» 
ba# feuebt gemahlene ©elbbolj ijt meiften# oerfälfebt; nach längerem 
Slufbemahren an ber 2uft oerflüebtigt ftcb ba# in bemfelben enthaltene 
eigentümliche fiaugenfalj, baffelbe nimmt bann eine gelbgraut garbe 
an unb toirb jum färben untauglich. 

35 a# ©elbbolj ftnbct in ©erbinbung mit Snbigo ober ©lauholj 
jum gätben ber grünen färben 2lntocnbung. 

2) 3>a# ftiffetbolj befiehl au# bem Stammbolj unb ben 3n>eigen 
eine# in Ungarn unb 35almaticn toilbtoaebfenben ©aumeS, ift intoenbig 
oon mattgelber garbe unb fann im geraspelten 3uftanbe j Um ©elb* 
unb ©rünfätben nicht gut mit ©ußen in 'flnwenbung gebraut roerben. 
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3) $er 9® au ifl eine $Pan$e, i>ie vorzüglich in Europa in war* 
men©egenben gebeizt; berfelbe ip in troefenen pacb«artigen©tengeln, 
bie mit bei Slütbe t>erfef>crt finb; ber befie ip ber von Sette in $ranf* 
retcb, ber bentfcfyc ip geringer an ©üte. Derfelbe erzeugt für ©chaf* 
unb SaumtvoHc, ©eibe unb Seinen erbte gelbe Farben. 

4) © d? a r t e , ein in Deutfctylanb auf ffiiefen einl->eimif<he« ©croärbö, 
erreicht eine £öhe von 2 bi« 3 gup unb ip mit länglichen blättern 
unb violetten Slütfien verfehen. IDian fammclt biefelbe im iKonat 
9Jugup ein, troefnet pe bann unb bringt pe $um ©elb* unb ©rün* 
färben ber ©diaf= unb Saumtvolle, wie auch ber ©eibe in IHntvenbung. 

5) ©ilbfraut ip ein ber ©chartc ähnlid;e« ©emäch«, »eiche« 
in ©albern »äepp unb mit gelben Slütben verleben ip. ©« n>irb 
ebenfall« jum ©elb« unb ©rünfätben angemanbt. 

6) Serbericewur jel ip bie SGBurgel be« befannten Sogelbeer* 
Praucb« ober Saume« uub pnbet im gera«pelten ßupanbe jurn (Selb* 
unb ©rünfärben ber ©d>af= unb Saummolle fomobl, al« auch ber 
©eibe "lluroenbung. 

Dtleatt. 

Der Drlean entpebt von bem ©taubmef>l, »eiche« pd> auf ben 
©aamenförnern einer in Sraplicn roilbmaebfenben SPanje (Bixa 
Orleani) bilbet, von betfelben abgemafeben unb teigartig getroefnet 
in ben £anbel gebracht wirb. Derfelbe iP nid;t giftig. 

©uter Drlean mup in Icigform unb von lebhaft rotbgelber garbe, 
fomie ohne üblen ©erudj fein. 

Detfelbe pnbet $um Drangegelbfärben ber ©eibe, Saummofle, be« 
Seinen, fomie auch ber Sutter vielfache 9lnroenbung. 

Duercitron (Cutercitronrinfce). 

Die« ip bie Ptinbe einet norbamerifanifeben ©idje, bie etfl 9lu«* 
gang« bc« vorigen 3ahrpunbert« jum ©elbfärben in Ulnmenbung ge* 
bracht mürbe, 'iluper bem gelbfärbenben ©toff enthalt pe auch 
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©erbefloff. Die Duercitronrinbc ifl nicht giftig unb finbet in allen 
3weigeu fett Schönfärberei sum©elb*, ©rün*, Olioen* unb Sebwarj* 
färben ’Bnwenbung. 3“ tiefem ©ebuf wirb biefelbe fchon in ‘ilmerifa 
fein gemahlen. 

©ute Quercitronrinbe muß gröblich, nicht iiaubartig gemahlen, 
»on hfübraunlicher garbe, liefen erregenbem ©eruch unb jufammen* 
jiehenbem ©efchmacf fein; nach längerem Ulufberoabren nimmt biefelbe 
eine bunflerc braune garbe an, verliert ©eruch unb ©efchmacf unb ifl 
bann »erberben. 

Binnfalj. 

Da# 3 i n u f a 1 g ifl jefct ein« ber wichtigen ©eijinittel für bie ge* 
fammte Schönfärberei. Die öereitung bcffelben gcfdjicfjt im ©roßen 
auf bie Seife, baß man fo »iel reine« 3> nn in. Saljfäure löft. bi« 
biefelbe gefättigt ifl unb hierauf bie üftaffe jur Gtnflaüifaticn bringt. 

©ute« 3*nnfalj muß in roei§en, nabelförmigen Grpflallen unb 
troefen fein; burch längere« 'Hufberoahren nimmt baffelbe eine gelb* 
liehe garbe an; man foll e« be«halb in gut »erfcbloffenen ©efäjjen 
aufberoahren. 

Sotjüglich wirb ba« 3>nnfalj juin ©elb*, ’Jiotb*, Sielet* unb 
©raunfärben in Ülnwentung gebracht. 

Da« 3tnnfalj ifl eine fe|r giftige Subflan;, welche jetccb nur 
beim ©enujj beffelbcn töbtlich, beim gärben aber feine«weg« ber ©e* 
funbheit nachtheilig ifl Daher foüte man nothwenbigerweife im 
$au«halte ben 3>un* unb eerjinnten ©eräthen eine befonbere 9luf* 
merffamfeit juroenben, benn e« ftnb bereit« ©ergiftungen »ergefom* 
men, bie mancher iHrjt ftch nicht erflären fonnte; wenn nämlich mit 
3ucfer bereitete ©aefroaaren (Gonfecte) in 3inu* «bet »erjinnten ©e* 
fäßen einige 3«it aufbewahrt wetben, fo tritt ber 3ucfer in Säure 
(3ucfetfäure), greift bal 3>«u an unb ber ©enuß ber barin aufbe* 
wahrten ©peifen fann fonach bann töbtlich werten. 
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3titnfäurcn (ßinn&cijcit). 

Unter ben 9tamen 3innfauren unb 3 i n n t> e i g c n »erficht man 
reinem 3'»«» welche« in gewiffen Säuren, namentlich ber ©alg*, ©al* 
peter* obct©cb»efelfäute gelöft morgen ift. $)iefe 3innlöfungen »erben 
im fliifjtgen 3uftanbe gutn färben in Qlnwenbung gebraut. 9tacb 
neuerem 93crfa^ren erfejjt ba« fäuflicbe 3innfalg burd) 3«f<&Mng bet 
©äuren jene oollfommen unb man ift im f leinen betrieb biefetSöfung 
be« 3inn« überleben, ba ba« läuflidje 3iunfalj jefct biefelben $>ienftc 
leiftet; für ben grameren Sctricb aber geben oiele ©cbönfärber unb 
fjabrifanten bet felbftbereiteten 3>nnlö(ung ben $orgug, weshalb icf) 
bie Xarfleflung in golgenbem mitt^eilcn mitl. 

1) Bereitung ber falgfauten 3innlöfung (falgfaure« 3*un). 
3Jtan bringt in einen glafurten ©teintopf ober in eine ftarfc ©las* 
flafdpc eine beliebige STtenge fäuflicbe ©aljfäutC oon 22 ®rab ©tärfe 
nach ©eaume’S ©äurenmeffer, unb fefct für jebe« fpfunb berfelbcn 
auf einmal 4 J2ÜL geraspelte« ober gebrebte« reine« 3i nn b' n i u '> b* e 
Söfung be« 3*nn$ gcf)t gleich oor fid) unb ifi in 24 ©tunben ooö* 
gogen. hierauf fann man biefclbe gum 9totl)* ©elb* unb Siolett* 
färben ber ©d;af= unb Saumwolle, be« Seinen unb ber ©eibe in Hin* 
wenbung bringen. ®ie ^Bereitung berfelben ift nicf>t gefährlich . fott 
jeboch im freien ober unter einet f$;euereffe ooögogen »erben, ©ie 
ift betn 2>erberbcn niemals unterworfen, fonbern gewinnt mit ber 3üt 
nur an ®üte. $iefe 3>»nlöfungen ftnb giftig. 

2) ©d?roefelf algfaurc 3innlöfung. 2>ie Bereitung bet* 
fclben, welche ebenfalls giftig ift, mufj wie bie oorige in freier Suft 
ober unter einet geuereffc oorjtd>tig unb nad) folgenber Sorfchrift 
ooflgogen werben. ®tan bringt in einen glafurten ©teintopf 1 <M. 
©algfaurc oon befannter@üte unb fe£t berfelben 4 tfl/k reine« 3tntt 
im geraspeltem ober gebrebtem 3uftanbc bingu. 9tacb 3'ü bon 2 ©tun* 
ben fefct man biefer ©äurcflüfftgfeit in fleinen Portionen oon 1 Sotlj 
fel)r bebutfam in ber 3«it oon 2 ©tunben 12 ä%A,. 0d)tt)cfelfäure 
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(englifcbei Bitriolöl) bingu. Oie fiöfung bei 3*uni gebt c^letc^ oor 
Pd>, nur mu§, wie bemerft, ber 3ufafc ber ©cbwefelfäure fehr behüt* 
fam ooUgogen werben. 

Die fchwefelfalgfaute 3'nnlöfung färbt bie Schafwolle mit 3u* 
fafc pon ©ocbeniüe fdjön unb echt firfchrotb, mit Quercitron orange* 
gelb. Oiefelbe ift bem Bcrberben nicht unterworfen. 

3) ©alpeterfalgfaure 3<nnlöfung. Oiefe ältefle 3inn* 
löfung, welche ebenfalls giftig iß, würbe por etwa gwei 3u(?rfyunberten 
butcb 3wfatt pon einem ©olfcfdjmibt in 2et)ben($oüanb) erfunben ober 
entbeeft; ei braunen nämlich bie ©olbfebmiebe bei 9luiübung tytei 
©ewerbei gut fiöfung bei ©olbei ©alpeterfäure (Sdjeibewaffer) unb 
gum 2ötf>en 3inn. Sei einer folgen Operation lag in ber 9iät>e ein 
Erdbeben ©odjenitle, bie ihm pon einem ftteunbe ali Seltenheit per* 
e|rt worben war; bai ©läicpen mit bem ©etjeibewaffer gerfprang, 
lefcterei permifchte ßdj mit bem 3*nn unb ber (Socf>eniüe unb geigte 
fobann eine fd>one rotbe garbe. Oer UJtann war jeboep flug unb 
weife, benn er bewahrte fein ©ebeimnifj einige 3 f ü unb perfaufte 
felbigei bem Schönfärber ©obelin in ’ßarii; fo fam ei, ba§ bcrfelbe 
baburch ali ©rßnber bet ©djarlad;* ober h°^ rot t> c w tfarbe berühmt 
unb ein reifer SWann würbe. 

Oie Bereitung ber falpeterfalgfauren 3iunlöfung wirb oerfdjieben 
pollgogen; folgenbci Verfahren iß bai einfache unb beße. 2D?an 
bringt in einen glafurtcn ©teintopf ober eine ftarfe ©laißafche 1 tl. 
©>cfyeibcroaffer (©alpeterfäure) pon 36 ©tab ©tärfe nad> ©caumö, 
perbünnt biefelbe mit einer hinlänglichen Quantität fpielleidjt 1 «#.) 
reinem, faltem SBaffer, fdjüttelt bie glüfßgfcit einige Minuten lang 
um unb läfjt in betfelben in fehr fleinen Sortionen 4 reinei 
3intt im geraspelten ober gebrehten 3ußanbe löfen. 

hierbei ijt fehr bahin gu trauten, bajj bie Söfung bei 3i«ni fo 
langfam ali möglich poügogen werbe, auch fotl man biefelbe nicht in 
Borrath bereiten, ba ße bem Betberben fehr leicht unterworfen iß. 
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©ute falpeterfalgfaure3tnnlöfung muff »on weingelber garbe fein; 
geigt biefetbc eine trübe, molfigc garbe, fo ift ba« ißrapatat gewöhn* 
lieh »erborben unb barf nic^t gum gätben in 9ln»enbung gebraut 
werben. 

güt ben fleinen betrieb ift bie Sereitung bemerfter 3innlöfungen 
gu weitläufig, biefelben Iaffcn ftc^ burch 51nwenbung bc« fäuflichen 
3innfalge« eben fo »ollfommen etgeugen 

fWeue ©ifenlöfimgen. 

1) Salpeterfaure ©ifenlöfung (gewöhnlich falpeterfaurc« 
©ifen genannt), efftgfaure ©ifenlöfungen (giftig). 

3)ie falpcterfaure ©ifenlöfung ift namentlich für bie 
Seiben*, ^Baumwollen* unb fieinenfarberei ein wichtige« $robuct; 
baffclbe ftnbet gum Schwarg*, Äaliblau* unb ©raufätben »otgügliche 
Sßerwcnbung unb wirb in chemifchen ^abrifen im ©rofjen bereitet. 
2Ran fann fte täuflich in jeber guten gatbewaarenhanblung unb gwar 
billig hoben. Um biefelbe jeboch billiger unb gu größerem Sebarf gu 
bereiten, »erfahrt man auf folgenbe ffieife. 

9Dtan bringt in einen glafurten Steintopf 1 //. gewöhnliche @al* 
Jteterfäurc (Sdjeibewaffer) unb 1 //.reine« falte« SBaffer, unb Iaht in 
biefet Saureflüffigfeit in fleinen ^Portionen »on 4 Soth 2Y 2 
grünen ©ifenöitriol (Äupferwaffer) löfen. SDiefelbe bilbet eine 
braune, birfflüfftge Subftang unb fann bann gum gärben in Mnmen* 
bung gebracht werben. Sie ift bem Serberben nicht unterworfen. 

2) ©ffigfaute, holgeffigfaure ©ifenlöfung (giftig). 

3) ie effigfaure ©ifenlöfung ift eine für bie ©aumwoöen«, 
Seinen* unb Seibenfätberei wichtige ©runbbeige, »orgüglich gum 
Schwargfätben biefer ©egeftnanbe. 

©« ift wohl bie ältefie aller SKetalllöfungen in Saure. 2)ie 23e* 
reitung berfelben ift einfach unb foQte in feinem länblichen $au«halte 
fehlen, ba man mittelfi berfelben in Sßerbinbung mitSBlauhoIg eine fehr 
bauerhafte fchwatge $arbe ergeugen fann. Sie wirb auch gum Sd?warg* 
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färben be« in ©ichenrinbe tc. gegerbten Seber« benupt. Die ©e* 
teitung betreiben wirb aue Unfunbe oft vielfach unvollfomtnen voll- 
zogen. ba man gewöhnlich alte« ©upeifen ober gerodete ©ifenblecbe 
ba;u in Ülnwcnbung bringt. ©ufjeifcn ift ba;u gar nicht tauglich unb 
gefchmiebete alte ©ifenbleche ftnb nur bann tauglich, wenn biefelben 
von bem anpängenben Soft unb ©chmup burch ’flbwafchen in reinem 
©affcr gereinigt worben ftnb. Superbem müffen biefelben an bie freie 
fiuft gebracht unb mit geringem ©etreibeefftg befprengt werben. 
3n biefem 3ujtanbe läpt man fte an berfelbcn rojten (oypbiren); je 
mehr ftch natürlicher JRoji an bem ©ifen anfefct, bejio beffer ift bie 
©irfung be« efftgfauren ©ifen«. 

hierauf bringt man ba« fo geroftete ©ifen in ein £ol$gefäp, 
iberfchüttet baifelbe mit geringem ©etreibeefftg (©icrefftg) ober mit 
fautem ©ier (#au«bier, ©oventbier). 3n biefem Bufianbe lapt man 
bie §lüfftgfeit, ohne fte ju bebeefen, einige ©ochen lang verbleiben; 
fte nimmt fobann einen eigentümlichen ©eruch an unb ift fo jum 
©chmarjfärben in ‘tlnwenbung ju bringen. 6« ift für ben fleinen 
Setrieb nicht burchau« nöthig, biefelbe in gehörigem ©rabe, nämlich 
von 4 bi« 5 ©rab ©tärfe nach Seaum«’« ©äurtnmeffer, in Slnwen* 
bung ju bringen, gut ift e« fchon, wenn biefelbe nur einen gufammen* 
jiehenben ©efehtnaef zeigt, welche« ju erfahren ber ©efunbheit nicht 
nachteilig ift. Sefonber« merfwürbig ift biefe«©robuct be«halb, bap 
felbige« nicht an färbenber Äraft, fonbern nur an SWcnge abnimmt. 
Son 3fit i u 8fit ft&t man wieber faure« Sier ober geringen ©ffig 
hinju, auf biefe ©eife fann man baffelbe 3ahre lang benufcen. 

B) Da« holjeffigfa ute ©ifen wirb nach bemfelben ©erfaßen 
bereitet, nur bap man anfiatt be« ©etreibeefftg« Sierefftg ober ^>olg* 
efftg jurn fiöfen bc« ©ifen« in 3lnwenbung bringt. Daffelbe wirb im 
©ropen bereitet unb ift fäuflicb $u h a * ,en - 3 um 8«tben ftnbet e« 
biefelbe 'tlnroenbung, wie bie effigfaure ©ifenlöfung. 

Die von Aemif^ciifjabrifett erzeugte unb in ben $anbet gebrachte 
holjefftgfaure ©ifenlöfung wirb gewöhnlich nach bem ©tarfegrabe be« 
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gablt; e« fommt babet oft in 14 bis 16 ©rab ©tärfe im $anbel 
uor. Um baffelbe gum gärben in Slnwenbung gu bringen, bebarf 
e« einer ©tärfe oon 4 bi« 5 ©rab na<b Seaume’ä ©äutenmeffer. 

93eim fleinen Setrieb »erfahrt man einfadj fo: ÜJtan fügt gu 
1 &. Ijoljefjtgfaurer (Sifenlöfung »on 16 ©rab ©tärfe 4 bi« 
5 <ti. reine« falte« SBajfcr, unb bringt biefelbc bann in Ulnwenbung. 

2>iefe bemerften ©ifenlöfungen finben gum ©«bwargfärben fo* 
too^l bet ©eibe, wie ber Saumroolle unb be« Seinen 2ln»enbung; 
vorgüglicb erzeugt bie tyoljefjtgfaurc ©ifcnlöfung in Setbinbung mit 
©laufjolj eine fd>öne, eebte ftbroatge gatbe. 3um ©cbmargfätben ber 
©tfcafroolle finben biefelben feine 'llnwenbung. 


öedfftes Capitel. 

9teue Stypreturmaffen für Setten*, Sd)af* unb 
Skumnjoflenjeudfie, fotuie für Seinen, beren 23e* 
reitung unb $ntt>ent>ung für Judbfabrtfanten. 

3m ÜWgemeinen haben bi« jej$t al« 'llppreturmaffe ber 3*U(b* 
floffe bie »etfebiebenen ©ummiarten, wie ©enegalgummi, arabifd>e« 
©ummi, unb nicht allein cigentlidje«®ummi, fonbern auch ©cbleim* 
majfen, wie Jragantb, ©alep unb ©ago, 2lnroenbung gefunben. 
$)iefe au«länbifcben fWaturprobuete haben feitber jlet« tf>ren 3wecf 
erfüllt, unb fönnten bie« auch ferner tf>un; e« fönnen jeboeb 3 f ü' 
umftänbe eintreten, wo biefelben nur gu fef»r ^o^cn greifen unb 
übetbie« auch noch fcf>t »erfälf^t gu haben fein fönnten. liefern 
Uebel bat aber bie fortfdjreitenbe tec^nif^c ©bemic (®cwerbe*©be= 
mie) jefct oorgebeugt, benn man bringt in neuefler 3*it fünfllicbe« 
©ummi (Seigam, 2>eftrin, gebrannte« ©tärfemebl) im 3«udjbrucf 
mit 93ortbeil in ‘llnwenbung. 3um ^Ippretiren bet ©etben«. ©djaf* 
wollen«, Saumwoüen» unb Seinengeudje fpielt jeboeb ber Seim jejjt 

€d;raber'l €$rff»en, 17. Bbdjn. 4 
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eine bebeutenbe Molle; hierunter ift jeboch nitfet ber feit früheren 
Jahrhunberten befannte fogenannte lifchlerleim gu t>erftet>en. Mein, 
benn bie tbierifchen ©ubftangen ober Mbfäfle. Änochen jc., ftnb jefjt 
gu einem gehnfach ^ö^eren greife, al# früher gu terroerthen. Um 
aber einen guten Seim gu bereiten, bet al# lifchlerleim gu terroenben 
ift , beamte man ftolgetibe#. 'Man brachte gut fjerftellung eine# 
Seim# in neuerer 3cit vielfach bie tbeure, aber gefällte fogenannte 
fjaufenblafe (bie SMafe einer gifchgattung, bie namentlich in Mufj* 
lanb in bem ^luffe 303 olga lebt), jebcch auch bie tom ©törftfeb, ber 
in ber Morbfee in ber üflünbung ber &lbe ton #elgolänber 
gifchern in großer SMenge gefangen mirb, in Mnmenbung, ber nicht 
allein al# 93erbinbung#« unb 33efcfiigung#*9Mittel ber £olgarten . fon« 
bem auchgum klären be# jungen, trübenffiein# benufct wirb. 2>ie fo 
tbeure ed)te #aufenfchmimmblafe mürbe ba# 3ßfunb mit 8 bi# 10 
X^atcr (Breufjifcb Sourant bejaht; biefelbe ift jeboch tielfacb mit ber 
ihr ähnlichen ©törftfchfcbmimmblafe gefälfdjt unb mitb baburch ton , 
betrügerifchen ©pefulanten unb Oftaterialiften ein grojjet ®cminn er» 
gielt, benn bie ©chmimmblafe be# ©torfifche# t>at feinen ffierth, 
fonbern nur ba# unb bet Mögen (©aamen), au# bem ber 

falfche fogenannte Satiar fünftlicb bereitet mirb. 3Mcfe einfache 
rebliche ÜÄittbeiluug foU nur bagu bienen, bem ©chönfärber, gabri* 
fanten, ober jebem anberen Seim bebürfenben ©ef<häft#treibenben 
bie Mugen gu offnen , um niefet ton geminnfüchtigcn Ätämern betro* 
gen gu merben; bie gereinigten ©ubjtangen be# t^ierifefaen Seim# 
erfefcen, menn biefelben <hemif<h geregelt bereitet morben, biefe 
theuren fßrobucte, bie, mie bemerft, oft tielfach terfälfcbt ftnb. 

3n golgenbem ift bie ^Bereitung fomoljl eine# guten Jifthletleim#, 
mie auch eine# guten Seim# gu obigem unb beffen 

Snmenbung einfach unb terftänblich mitgethcilt. 

1) 2)ie Bereitung be# geroöhnlichen Seim# (foge* 
nannten lifchlerleim# ). 2>iefer Seim mirb au# ben glechfen, ©eh« 
nen unb Xbierabfällen , bie feine getttheile enthalten, auch au# 
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Änocbcn unb gifc^abfäücn bereitet. $ie« rotrb mciflcnö im großem 
Betrieb, namentlich non JÖcijjgerbcrn, im gtühjaht unb £erbfi al« 
Kebengefchaft betrieben. 

35a« Verfahren ift fe^r einfach, unb h^ngt nur non bet ©üte 
be« in An»cnbung gebrachten SWateria!^ (ßeimlebcr«) unb non einer 
reinen, troefenen ßuft $um iroefnen beffelben ab; bei feuchtem ffiet* 
tet troefnet berfelbc langfam, tritt fogar in gaulnifi über unb »er* 
birbt gängüch, wenn er non geringem groß ergriffen wirb. 35a« 
Srocfnen mittelfi hcijjer Söajferbämpfe bat ftch praftifch gu fojtfpielig 
erwiefen. 

2öie bemerft, ift bie Bereitung bc« fogenannten lifchlcrleim« 
in feftem Sufianbe nur im ®ro§en mit Bortheil folgcnbermajjen gu 
nolljiehen. 35ie gum ßeimbereiten bicnlichcn ©ubjtangcn jtnb bic 
4>autabfaüe, bie non ben gum ©erben beftimmten Jhierhäuten ge* 
»onnen »erben , namentlich jinb bie nom Äalbe hietgu fcic »orgüg* 
lichten , bie non anberen $f)' eren fi nl> geringer , »ie namentlich bic 
Slcchfcn non Bfcrben, »eiche einen braunen, getingen ßeim erzeugen, 
ber wenig Älebftoff enthält. 3m gropen Betrieb foll man nur an 
bet ßuft getroefnete« ßcimlcber in An»enbung bringen. $>ie ßeber* 
fabrifanten , bie jich für gewöhnlich mit bem ßeimfochen nicht be* 
faffen, nerfaufen ben ßeberabfall theil« im fchon gefällten ober un* 
gefalften troefenen, theil« auch im naffen Sufbanbc ; bie ©rfahtung 
hat jeboch gelehrt, bajj gu biefer ßeimart eine Borbereitung obiger 
Abfälle mit Äalflauge nöthig ift, um bie ßofung berfelben gu ßeim 
fchneller unb noüfommener gu begweefen. An ber ßuft getrocfnetc 
glechfen non Bfctben unb SRinboieh, bic mciften« non Abbecfetn ge* 
lauft »erben, muffen ebenfalls einer Behanblung mit Äalflauge 
unterworfen »erben, »eichet folgenbermafjen noügogen wirb. 

2) 35a« Äalfen ber #autabfälle unb glcthfen, bie im 
getroefneten 3uft« n be im $anbel oorfommen unb gu geringem ßeim 
für luchfabrifanten , Appreteure Anwenbung finben fönnen, befteht 
in Bächftehenbem. 35ie meift com Abbecfer butefj $änbler aufge* 
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tauften ©robuetegu Seim ftnt gewöhnlich nicht gefaßt. fonbernin robem 
3ujtanbe an Der 2uft getrocfnet; man bat Daher nur Dabin gu tracb* 
ten, Dafj fclbicge nicht au« Elbfällen non .£>unDen, ©cfameinen ober 
Safeen bejteben. Die Elbfälle werben gum ©ebuf De« ftaßen« not* 
bet in ftlu§wajjer gereinigt (geroafcben). in eine glufjigfeit non 
binreitbenbem reinen falten Kaffer gebraut, Dem man fiir 100 ©fb. 
Derfelben 3 ©funb an Der 2uft gelöjten (gelöfcbten) ©tciltfölf bin* 
gugefejjt, unD lägt Diefelben 8 läge lang Darin oerbleiben. $at 
man (eine ßile, fo ijl e« gwecfmäjjig, ein gweite« Äaßwajfer, jeDocfc 
nur mit 2 ©funb Äaß, anguwenben unD in Diefem 3ujlanDe noch* 
mal« 3 bi« 4 läge oerblciben gu lajfen; al«Dann «erben jie berau«* 
genommen, oon Der glufjigfeit abrinnen gelaffen unD gu 2eim ge» 
fotten (gefoebt). 3n iebem 3aüe iff c« jeboeb oortbeilbafter , Da« 
gefaßte 2eitnleDer an Der 2uft troefnen gu taffen unD Dann erfl in 
©ebraueb gu bringen, 

3) Da« Soeben ( «Sieben ) De« 2eim«. Die« roirb oon nie* 
len Keijjgerbcrn unD 2eimjiebern noch immer al« ein ©ebeimni§ be* 
toabrt, c« ift jeDocb nicht« weiter , al« wenn eine £au«frau eine 
gute ftleifcbfuppe focht, ober wenn au« einem ©raten, unD gioat 
au« Den ©ebnen unD Änorpeln De« gleifdjc« ein ©elee (©elatine) 
entftebt. ß« ift nicht nötbig, gum 2eimfocben eine befonDere ßin* 
riebtung, namentlich einen Äejfcl mit Ärabn, ItoifenbotDen u.f. w. 
gu b«i>« n * Daffelbe ifl in jebem fupfernen ober eifernen Äeffel oon 
hinlänglicher ©röjje folgenbermapen gu ooügieben. Kan richtet Den 
Äeffel, um Da« Einbrennen De« 2eimleDer« gu oerbinDcrn, mit einem 
am ©oben Dejfelben liegenben , mit 2öcbern Durchbohrten Decfel Der» 
gejtalt b<r, ba§ man ihn mit einigen ©feinen befchtoeren unD Der» 
felbe fich nicht beben fann. 9iacb alter ©iebroeife legte man auch 
einen Umbang oon fRoggenftrob umher; Die« ijl gwar nicht ungweef« 
mäfjig, jeDocb unnüfj. 3jl Der Äeffel gugerichtet. Der obngefäbr 
15 bi« 20 ßimer (Den ßimer gu 20 ©funb gerechnet) SEBajferinbalt 
haben foü, fo bringt man 50 bi« 60 ©futib troefene« 2eifhleDet 
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hinein, unb gie§t fo viel reine« '-löaffet (am heften ftlujjwaffer) hin* 
gu, baf? felbige« eine $anb breit oom föanbe be« Äeffel« gang bamit 
bebeeft ift. hierauf [freitet man gum Äochcn be« Seime«. 3>affelbe 
mu§ bei ftarfer ’tlnfeucrung fräftig erfolgen; nach 3eit bon IV 2 bi« 
2 Stunbcn fann man wahrnehmen, ob bie Söfung be« Scintleber« 
gu Seim oollgogen ift ober nicht; gewöhnlich erprobt man bie« auf 
bie 2lrt , baf; man etwa« pon ber Seimflüfjtgfeit in eine fjalbe (Jier* 
fchale giefjt unb tiefe in eine glüfjtgfcit pon faltem SBaffer bringt, 
woburch man nad) 3eit oon 15 bi« 20 Minuten gu bet ©en>i§f>eit ge* 
langt, ob ficf> bie ^lüfftgfeit wirtlich gu ®aücrte gebilbet hat. 3«igt fieh 
biefelbe hinlänglich fefl (gallertartig), fo ift bie Silbung be« Seim« 
pollgogen; man fchöpft bann bie ftlüfiigfeit nach 3eit non 15 SWinu* 
ien behutfam in ba« fogenannte Äii t> 1 * ober Älärfafj (im grojjen 
betrieb ijt ber Äeffel, wie fchott bemerft, mit einem firahn Per* 
fepen unb wirb bie« baburd) fdjnetler pollgogen). 9?ott)wenbig ift 
c« jcboch, über ba« Äühlfafj eine grobe Seinwanb au«gufpanncn, 
auf welcher bie unaufgelöften Sebertheile gurücfbleiben fönnen. SSMeibt 
jeboeb ungelöfte« Seimleber im Äeffel gurücf , fo fejjt man bcmfelbcn 
fo viel reine« SQüaffer hingu, ba§ fclbigc« bamit bebeeft ift, beginnt 
nach tcm bereit« befannten Verfahren ba« gweite Stödten, unb 
bringt bie Slbfochung, wenn fic bie befannte ißrobe hielt, cbenfaü« 
in ba« ftlär* ober Äühlfafj. 2luf tiefe SBeifc fann auch ein britte« 
Äochen pollgogen werben, welche« febr vortheübaft ift. 6in fogc* 
nannte« ßeimwaffer au« beni Jtücfjtanbc gu bereiten, ift nicht be* 
lohnenb. Sc^tercr bient nur al« guter Jünger. 

4) 55a« Älären ber gcfochten (gefottenen) Seimflüf* 
figfeit. 25ie« wirb nach altem Verfahren perfepieben oollgogen. 
3n früheren 3 f iten, >00 man nur banbwerfemäjjig (empitifch) bei 
Bereitung be« Seim« perfuhr, fefctc man bei ber erften Ulbfocpung, 
wenn folche bie $robc hielt, % bi« 1 fßfunb gepuloerten, in 
hei§em ffiaffer gelöften ‘tllaun f>ingu . lieg bann bie Ölufpgfeit 10 
bi« 15 Minuten lang fochen unb brachte fic in« Äupl* ober Älär* 
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fa§. Oiefe« 93erfa^rctt ift jeboch, wa« fehr einleuchtenb ift, un* 
rid»tig ; man foü. ja bie flanke erzeugte Seimflüffigfeit flären (bie 
unreinen Ibeile nicterfctjlaflcn ) ; bemnach h at man nur ndt^ig, ber 
britten Seimabfochung 1% bi« 2 (ßfb. ‘lllaun hinju$ufe&en. Me« 
anberc ©erfahren . ben Seim mit Gurcumä ober ©oba gelblich, mit 
SBlcijucfer roei§ $u färben, ftnb unnüfce betrügerifche Operationen. 
Gin Seim, ber au« gutem Seimlcbcr bereitet ift, ob gelb ober weiß, 
lobt fid? bei ber 23erwenbung pon felbft. 

5) Oie ^Bereitung bc« fogenannten grünen Seim«, ber 
nicht gefocht, fonbern in flüfjigem 3ujtanbe, namentlich für ©chon* 
färber , Ouchfabrifanten k. oortheilbafte Mwenbung ftnbet. 3nr 
Appretur ber fchafrooüenen, leinenen unb baumwollenen ©ewebc, 
porjüglich jum Seimen ber ©diafwollen« ©arne, ber fogenannten 
Äette (Mfjug) für bie Jöeberci, fann man einen flüffigen Seim in 
Mwenbung bringen. Oie ^Bereitung beffelben wirb nach betanntem 
Verfahren butch Äochcn ber gefalften £autabfälle polljogen. ÜJtan 
fann biefen flüfftgen Seim fofort in biefem 3uftanbe in Mwenbung 
bringen; um bcnfelben längere 3*it autjubewahren, bajj berfelbe 
nicht in ©äjjrung ober ^änlnip übergeht, fefet man ihm etwa« rei- 
nen Gfftg ju. 

6) SBereitung be« fogenannten Raufer Seim« ;ur M* 
pretur ber feibenen 3futhe- Oiefcr Seim ift bem ©ummi jur 
Appretur porju^iehen ; bie ^Bereitung beffelben wirb folgenbctmafjcn 
oolljogcn. 3)tan fucht jid> bie Sibfcb ni^el pon Pergament, $anb« 
frühen, Seber unb biejenigen Mfäüe $u perfchaffeu, welche bei Äurfcb* 
netn »orfommen; bringt biefe Sibfcbni^el in einen fupfernen ober eifer* 
nen Äejfel, fe$t tiefer 2Jtajfe fo riel reine« glujjwaffer hin^u, ba§ bie» 
felbe hinlänglich bamit bebeeft ijt. Ilm biefelbe nicht fchwimmenb ju 
erhalten, befchwert man fte mit einem Jpolgbccfcl, welcher oiclfach 
burchlöchert ift, ethifjt bie ftlüffigfeit nad> unb nach jumÄochen unb 
erhält fte 1 V 2 bi« 2 ©tunben lang gelinbe barin. 3 e i$t ftd; tiefe 
nad; porgenommencr 'Probe gallertartig, fo giefjt man biefelbe burch 


Digilized by Google 



55 


«in Sieb in ein reine« pölgetne« ©efä§ , fept bcrfelben et»a« gepul* 
oerten 2Uaun pingu unb Hart bie glüffigfeit nacp einigen ©tunben 
oom öobenfafc ab in ein anbere« ©efäfj. 3n biefcm gallertartigen 
3ujtanbe fann bicfer Seim gur Appretur in illnwenbung gebraut 
metben. 2öid man benfetben trotfnen, fo läßt man bie Majfe in 
fleinen niebrigen £annenpolgfäft<pen ober auf einer ©teinplatte et* 
fiatrcn, fcpncibct fie in bünne ©treifen, giept jie auf Sinbfaben unb 
laßt fie in reiner Suft trocfnen. 

35iefe« Sßerfapren fann im fteinjien betriebe podgogen »erben. 

£at fiep ba« Material niept ganglicp gelöft, fo läßt man felbige« 
nocpmal« mit pinreiepenbem reinen ffiajfet naep befanntem Skrfapren 
foepen , unb »erfährt »ie befannt. Um eine 9lpptetutntaffe für 
»eifje unb ped gefärbte ©eibengeuepe gu ergeugett , bürfen nur »eijje 
Materialien bagu in 'Jlnmenbung gebracht »erben, gür bunfle gar* 
ben fann man jeboep farbige Seberabfäüe in ülnreenbung bringen. 

7) Bereitung ber ©elatine, al« ©rfap be« ©ummi gum 
9lpprctiren ber ©eibengeuefce, gum Älären be« SBein«, anftatt ber 
£aufenblafe, foroie gu ©pcifen. $ie ©elatine ift eigentliep bie 
feinjte Scimforte, bie in ber ifteugeit bebeutenbe unb Portpeilpafte 
9ln»enbung finbet. $>ie Bereitung berfelbcn »itb au« bejicn £aut* 
abfallen ber Spiere, namentliep ben Äöpfen ber Äälbet podgogen. 

3m reinen 3ufianbe ijt biefelbc farblo«, burepiteptig, geruep* unb 
gefdnnacflo«. ©eit einiger 3fit bereitet man biefelbe auep au« Äno* 
tpen; biefe« Serfaprcn ift jeboeb nur im großen betrieb lopnenb, 
fiept auep ber au« gutem £autmaterial ergeugten ©elatine an ©üte 
»eit nacp. S)ie ©rgeugung berfelben »irb fepr petfepieben poüjo* 
gen; in einigen gabrifen bringt man bie $autabfäde in eine glüfftg* 
feit pon reinem falten Söaffer, bet man fo piel Scpttefetföurc 
(engliftpe« 23itrioIöl) pingufejjt, baff biefelbe einen efftgfauren ®e* 
fepmaef annimmt. $)iefe« ißerfapten ergiclt jebod? feine rieptige ©e* 
latine, benn eine folcpe foll opne ade ©eimifepung fepäblicper Mittel 
fein, unb »ie bemerft, niept adeiu gum gewerblichen ©ebrauep, 
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fcnbern auch gu ©peifen, als ftkhrungSmittet bienen. $ic Se* 
rtitung einer gwecfmäfjigen ©elatinc »irb einfach unb ftcher folgen* 
bermafjen voügogen. 

a) Um eine gute ©elatine gu erzeugen , mu§ man hauptfäcbl.(h 
barauf bebaut fein , gute Skterialien bagu in 5ln»enbung gu brin* 
gen. SDiefe erhält man am heften non ©erbetn, »eiche Äal&fctXc 
verarbeiten, fowofft im frifeben, ober gefalften 3uflanbe (gegerbte 
Abfälle ftnb untauglich). X>ie heften Scftanbthcile ftnb bie vom 
Stopfe, bie Obren jc. ; biefe Xbeile laften ftch gwar fc^oit ira frifchen 
3uftanbe gu ©elatine verarbeiten, eS ift jeboeb noch gwecfmäfjiger, 
biefelben vorher einer fdjwacfcen Stalflaugen-ftlüfftgfeit (100 ^Jfunb 
Seber auf 3 $funb Stalf) gu untergeben 3n biefer glüfftgfeit 
verbleiben bie Abfälle, naefebem fte vorher in reinem falten ffia|fer 
abgewafdjen ftnb, 6 bis 8 läge lang, alSbann »erben fte heraus* 
genommen, unb »enn 3ert übrig ift, an ber Suft getroefnet; bieS 
ift jebod) nicht unbebingt nöthig, fonbern man fann baS auS ber 
Stalfmilcfe genommene Seimleber gleich in reinem ffiaffer »afdjen unb 
gu ©elatine foefcen. 

b) Vielfach fommen Äalbleberabfaüe, namentlich von köpfen, 
im rohen, behaarten 3uftanbe in 2eber*Sacfirfabrifen gum Serfauf 
vor, biefe »eicht man ctft in falteS rtineS ffiaffer, nimmt fte in 
3eit von 3 Sagen heraus, bringt fte nach befanntem Setfahren 6 
bis 8 lagt in eine Stalflaugenfhifftgfeit, reinigt fte fobann von ben 
paaren , »afdjt fte einige Stal in teinem falten ffiaffer unb focht fte 
hierauf gu ©elatint. 

c) 3u»cilen fommen auch SeberabfäUe im $anbtl vor, welche 
fefeon gcfalft unb barauf getroefnet »orben ftnb; bei bem Qlnfauf 
folcher Abfälle mu§ man fe^t aifctfam verfahren unb ftcb übergeugt 
haben , ob bet ©erbet ober Sacflcberfabrifant tingig unb allein nur 
Kalbfelle verarbeiten läfjt. Stauft man felbige von £änblern, fv 
ftnbet man, bafj foldje Abfälle vielfach betrügerifcherweife mit 
<S<haf» unb 3iegenabfäflen vermifcht ftnb. S)iefc gtfalften Sebct* 
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abfäüe »erben gut ©elatine geroöfjnlid? 2 bi« 3 Xage lang in teU 
nee falte« 2öaffct geweift, bann »icber f>erau«genommen, in einem 
Äorbe am glufj rein gewafdjen unb nacfy biefer ledern Operation gu 
©elatine gefodjt. 

d) 2)a« Äocfcen bet nadj befanntem ©erfahren vorbereiteten 
fieberabfälle gu ©elatine. 3wcdmä|?ig ift e« , biefelben im gereinig* 
ten naffen 3ufi<*nbe in möglie^ft flcine Stücfe gu f^neiben, reelle« 
im großen betrieb meift mittelft einet ÜRafd?ine voUgogen »itb. 
ÜJtan bringt fobann bie StHaffe in einen fupfcrnen ober eifetnen Äef* 
fei unb fefct betfelben fo viel reine« falte« ©affet fiingu, ba§ 
baffelbe 4 bi« 6 3vü vom Sftanbe bamit bebecft ift, erljifct hierauf 
bie glüffigfeit nad) unb nadj bi« gum Äodjen unb läfjt fie */ 4 bi« 
1 Stunbe lang bei gelinbem Äoeben barin verbleiben. #at fi<$ 
bann bie glüffigfeit na<f> angejtetlter befannter ©robc gu ©aüerte 
gebilbet, fo fdjöpft man biefelbe burdj ein Sieb in ba« Äüfjlfafj, 
läfjt biefelbe erfiarten unb bringt fie gum 3«* r fcftncit>en auf eine Stein* 
tafcl. SJtatbbein man fie in feine Streifen gcrfdmitten , »erben biefe 
gum Jrocfnen in trocfner 2uft au«gclegt. 

3n einigen ©elatinefabrifen fejjt man beim Älären et»a« 9Uaun 
fyingu, »eldje« jebod) gang oljne 3roed ift. 

e) ©ereitung ber ©elatine au« frifefocn (nidjt gefalften) 
#autabfätten. 2>iefe« ©erfahren ift befonber« für ben fleinen ©e* 
trieb gum Sefyufe bet Seibenapbretur, ber feinen Strofjgefledjt«; 
(£ute) vorteilhaft. SDaffelbe »irb am beften folgenbermajjen voll* 
gogen. ©tan fudjt bie -fjautabfäüc von Äälbern, namentlich von ben 
Äöpfen berfelben, im frifchen 3uftanbe von ©eifjgerbern unb 2acf* 
lebcrfabrifanten gu faufen; »enn biefelben auch fch»ach gefalft finb, 
ift bie« von feinem ©achtheile. J>iefe rväfd>t man in reinem falten 
©affet einige ©tal gut ab unb gerfefcneibet fie in möglichft fleine 
Stücfen. Um biefe ©elatine gu bereiten, »itb folgenbetmafjcn vet* 
fafjten. ©tan bringt eine beliebige ©tenge be« gereinigten ßeberab* 
fall« in ben Äcffel, fefct fo viel reine« glujjwaffer hingu, bafj bie 
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üftaffe f>tnlangUdj baoon Sebccft ift, «r^x^t fcicfelbe nadf) uni) na* 
jum flogen unb lägt fit % bi$ s / 4 «Stunben lang barin uetblciben. 
£ält biefclbe Die befanntt gallertartige ©tobe, wirb fit bur* ein 
«Sieb abgeflärt unb jum 'Sppretiren in 'Unrotnbung gebracht. 

«Soll biefe ©elatine gum 51ufbe»at>ren unb jur ©ermenbung $u 
«Speifen bienen, fo lagt man fte auf einer «Stein* ober «Schiefertafel 
erfalten , gerfdjneibet fit in ©lätt*en, bringt fte auf ©inbfaben unb 
troefnet fte in reiner troefner Stift. 

2>aä 9totf>* ober ©laufärben ber ©elatine wirb babur* »olljo* 
gen, ba§ man berfelben na* beni &od?en etwa« rotljeS ober blaucö 
Slniütt- gingufegt. 3Mtfe$ faft unnüfce 93crfaf>ren wirb nur auä bem 
©runbe »oUjogen , um in retten, blauen ober oiolet gefärbten ©e* 
fleibungögcgenftänben eine lebhaftere garbe »iebtt ju erzeugen. 
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■Dritte ^tbtljeilung. 

$5aS |>roftifc^c <Sd)önfärben ber Scfmf*, Saummol* 
len?, Seinen* unb 4>anf*©arne, ber <Seibe unb ber 
giljfabrifate , im lofen 3 u f*anbe toie in ©amen 
unb 3mdjen, ferner ber oerfd)iebenen SefleibungS* 
gegenfiänbe, als Kleiber, «Swamis k .; fomoljl für 
ben flrofcen als fleinen Setrieb. 


Siebentes Capitel. 

£>aS 0d)önfärben ber fdjafmotlenen ©ante unb 
3eud^e , als % uef) , Sterino , Flanell k. 

1 . 

<2d)arlacf) ober ^Jonccau (.^od)rotb) auS docbentUe. 

(gür 1 U. Sollcngarn, £udj, glaneil, üDierino k.) 

( *)i e u . ) 

Durch ben je£t fo billigen (ßrctd ber Eccbenitle unb burd) baä 
gttecfmäjjige ©erfahren gurn fieberen ©dingen biefer fdjenen, eebten 
rotben garbe ift bicfelbe allen anberen bcrgleidten färben »orju* 
gidien. Da$ färben berfdbeit wirb folgcnberma§en »ollgogen. 

ÜTZan füllt einen fupfernen, mefjingenen ober eifernen ematUirten 
ÄefTel , ober in Ermangelung berfclbcn eine Dampffufe (am befien 
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einen 3innf«ffd) mit reinem ffiaffer, fefct bcmfelben 4 2Sei* 
jcttfleic binju unb bringt baffelbc in’$ Soeben, hierauf fügt man 
2 lft/k gepulverten (SrtjjiaUtartari b'ngu, nimmt ben jt<b geigen« 
ben »Schaum ab, unb bringt bann 2 feingepulverte (Socf)C* 
niüe unb iy 2 fäuflid>e« 3tnnfalg, »elcbcä in x j t ft. reinem 
»armen 2öaffer geloft unb bem y s iS# fäufliebtä Sd)Ctbett)affcr 
binjugefefct ift, b»nfin. 

£>icfc garbeflüffigfeit Iä§t man nun 8 SKinuten lang gclinbe 
burdjfodjen unb mit etroaä reinem falten SBaffer abfüblen, »orauf 
bie gereinigten unb gefpülten (Same ober 3^ u ^ c Ijincingcbra^t 
»erben fönnen. 9iacfe bem befannten ©erfahren lä§t man biefc fo* 
bann barin fjerumarbeiten unb 1 ©tunbe lang gelinbe foeben, al$* 
bann berauenebmen, an ber Suft abfüblen unb fpülen. hiermit 
iji bie gärboperation beenbigt unb bie ©amc ober Seudjc ftnb gut. 

Jsabutcb, ba§ ^tergu »eniger ©ocbeniUc in 2ln»enbung ge« 
bradjt roirb, erzeugt man eine bellm rotbe $arbe. 

2lnmerfung. Seim färben ber fd>afn>PÜenen ©arne unb 
3eucbe bat man ftetä t>af>in ju trachten , bajj ber Seftel von 
hinlänglicher ©röfje ift. Um l Sfunb ©am ober 3 fU <b i u 
färben, mu§ bcrfelbe obngefäbr 5 Scrliner Quart ( 10 Sfunb) 
2Baffer faffen; nach biefem Serbältnij? richtet man ficb auch im 
größeren Setrieb. 


2 . 

(Scf)t Äirfcbrotb ( (Scricc) auä (SodbcntUe. 

(fpt 1 ft. SBoflengatn, Such, Flanell, 2Jierino jc.) 

( 9t e u . ) 

®tan füllt ben h>iergu beftimmten Seffel mit reinem SBaffer, er« 
bi^t felbigeä an’ä Soeben unb fefct 2 Ü2& jartgepulocrte (Socffe« 
tttUc unb iy 4 i#« fäufli^ei f>ingit , »eld>eö in A / 2 ft. 
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reinem warmen SBaffer gelöft unb bem na* unb na* befjutfam 
1 £t/i. @cf)tt)efelfäure (englif*eS Sitriolöl) f>in$ugefe$t wirb. 
9ta*bem bieS Qcfdjet^en , 15§t man bie $arbflüfftgfeit 8 Minuten 
lang gelinbe bur*fo*en, ber ftd> Dieüei*t jeigenbe 6*aum, welker 
ft* bur* bie ©o*cnille erjcugt, wirb ni*t abgenommen, fonbern 
bie fo*enbe glüfjtgfeit mit etwaä reinem falten 2öaffet abgefüfylt 
nnb bie gewaf*enen ©arne ober 3«udje bineingcbra*t. ©iefe lägt 
man nun na* befanntein Serfabren bariu fyerumarbeiten unb eine 
©tunbe lang gelinbe fo*en, aisbann werben fic ^ausgenommen, 
abgefü^lt, gefpült unb jtnb fomit gut. 

Dabur*, baj? t>ier$u weniger £o*eniüe in 2lnwenbung gebraut 
wirb, ftnb gellere firf*rotl?e färben ju erzeugen. 

3 . 

Gartnoiftn auS fäufli*em flüfftgen rotten Anilin 
(Btofalin). 

(gür 1 fi. SBoüengaru , Such, Kartell, SDterino tc.) 

(9t t u.) 

Diefe f*öne bauerfcafte garbe, bie ben ©eifenlaugcn unb 6äu* 
ren wiberflcf)t, ift feit ber furjen Beit ibrer ©ntbecfung aus bem 
©teinfofylentfyecröl man*er Setbcfferung unterzogen worben, fowo^l 
in ber garbfubjtanj, wie au* beim gärben felbfl. ßcfctereS wirb 
jegt folgenbcrmajjen »olljogen. 

2)tan füllt einen teffcl mit reinem Söaffer, er^igt bie glüfjtgfeit 
f*arf banbbei§ unb fegt berfelben 1 füuflidics rotljeä SHniltn 
in ftüfjtgcm Buftanbe ^ingu, tüfjrt biefe ftlüffigfeit bann mit einem 
$annenljolzjlöcf*cn gut um, bringt bie ©arne ober 3*u*e hinein 
unb lägt fte bei bem £crumarbeiten barin 15 bis 20 Minuten lang 
gelinbe fo*en ; aisbann werben fte fyerausgenommen, »erfüllt, ge« 
fpült unb finb nun gut ju nennen. 

#at man im großen Setrieb genugfam ju färben , fo fann man 


Digitized by Google 



62 


in berfelben gliifpgfeit ohne 3»'fafc *>on rotfyein Anilin ein fdjöne# 
©ofenrotl) erzeugen, wobei baffelbe ©erfahren fiattfinbet. 

4 . 

Otofcnrotb au« rotljcm fäuflidjcn flüfftgcn Anilin (JRofaltn). 

(Für 1 U. SBoügarn , Xudj , Flanell, Merino k.) 

( 9i t u . ) 

SDie 35atfiellung bet rofenrotben Farbe für 2öoüe oerurfadjte 
früher »icl SDtüfje, unb oft ofjne guten ©rfolg. $>iefclbe wirb 
cbenfo, wie bie# beim darmoijinfatben angegeben, »oüjogen, nur 
bajj fyier für 1 41. ffioUengarn k. nur Vs &i« l U 
fftniltn in ©nwenbung gebracht wirb. 

2>er gute ©rfolg ber au# 9lnilin erzeugten Farben Ijängt fiet# 
oon ber d)emifd)en ©ein^cit bejfclben unb bann audj oon bet 93c= 
banblung beim Färben ab. 2ßie bereit# wieberfyolt bemerft, liefert 
bie djemifcfyc gabrif ber Herren 2>afym# & ©arfow#ft) (Äöpenifer 
6trafjc 9t o. 112 in ©erlin) biefc unb anbere jum großen unb 
flcinen ©etricb nötigen ©eij* unb ftarbmaterialc in oorjüglidjct 
©ütc unb billig, we#f>aib i<f) Ffbem gebaute gabrif hiermit ange* 
legentlicbft empfehle. 

Stfad) älterem ©erfahren wirb in einigen Färbereien bie rotlje 
Farbe für Söolle au# 2ac 3)pc (2ac £>ei), Ätapp ober 9lotf>t>olj 
bargcjteüt, rooburd? jebod) feine fdjöncn Farben mit Slufccn erhielt 
werben. 


% jd) t cs Capitd. 

färben ber gelben unb orange?gelben Farben 
für fd)öfn>ollene ©orne, Xud), glaneU, SWerino jc. 

J)ie ®arfletlung biefer Farben wirb fe(>r »erfdjicben oolljogen, 
nämlid) au# bem ©elb* unb ^ifettbolj, au« ber 23 crbericctt>ut* 
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$el, bem 9öau unb bet ©djarte. Diefe 51rt gätberei ifi jebocfy 
für ieben Setrieb nidft me^r anwenbbar. golgenbetmafjcn ftnb bie* 
fclben fc^ön , fidjet unb billig barjuftetten. 

i. 

©olbgelf» au§ Ducrcitron (Cmerdttonnnbe). 

(Pt 1 U. SBottgam, Dud?, glaneö ober Sfteritto.) 

(Seu.) 

Da« gärben beffelben gefdfiebt, inbem man ben Äeffct mit teU 
nem Söajfer füllt, bie glüfjtgfeit erbifct unb in berfclben lofe in ein 
reine« ßeinmanbfäcf^en gcbunben 8 J£t/k Duerdtron (Guercitron* 
rinbe) */* ©tunbe lang au«fo$cn laßt, ba« ©äcfdjen bann f>crau«* 
nimmt unb bet glüfjtgfeit betyutfam nad? unb nad> 1 */ a fauf* 

lit^e« 3iunfalj, »eldje« in V2 Sfunb reinem falten SBajfet gelöjt 
unb bem be^utfam nacf) unb nach 1 ßotb cnglif(^eS Sitriolöl 
(©c^mefelfäure) binjugefügt worben, ^injufe^t, biefelbe V4 ©tunbe 
lang gelinbc butdtfodjen lägt, fobann mit etwa« reinem falten 2Saf* 
fer abfüf>lt unb nun bie ge»afdjenen©atne ober3eu<be ^ineirtbringt. 
Diefe »erben hierauf nach bem befannten Serfabten barin ^erumgear* 
beitet unb y 2 ©tunbe lang gelinbe barin foc^en gelaffen, worauf jte 
al«bann micbcr tjerau«genommen, abgefüf)lt unb gefpült »erben unb 
in 9 lllcm bann gut finb. 


2 . 

• 

Dtangcgdb auS Ducrdtron (Duerdtronnnbe) unb (Sod^c# 

niie. 

tgiir l U. SBoögarn, Dudj, gtanefl ober 2Rerino.) 

(S eu.) 

Die orangegelbe gatbe für Söoüe »irb nach bemfelben 
Serfabten, »ie bei ©olbgelb angegeben, bargefteüt , nur bafj ber 
garbflüfftgfeit ein wenig gepuloerte (Sodf)eniUe ^ingugefe^t »irb. 
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Verlangt man einen bunfleren garbenton, fo nimmt man bie 
©arne ober au$ bet garbflüfjigfeit unb fefct normal« etwa« 

Zod>enille §ingu , lä§t bie ©arne ober 3eud>e in berfelben V 4 6t. 
lang gclinbe fodjen unb nimmt fie erfl bann, wenn man bie ge« 
wünfdjte orangegelbe garbe erjielt $at, wieber IjerauS, worauf fie 
ubgcfütjlt unb gefpült werben. 6omit fin-b fte gut. 

3. 

(Zitronengelb au§ Dnercitron (Duercitronrinbe). 

(gilr 1 U. SBottgam, Xucb, glanefl ober SDterino.) 

(9t eu.) 

$at man genugfam, namentlich in 6c$attirung3*2öollengarn 
gu färben, fo ift ba$ Zitronengelb leicht nad> bem befannten 93er* 
fahren nad) bem ©olbgelbfätben in berfelben glüfjigfcü barjufiellen, 
man mufj febocb ju biefem 93e^ufe berfelben 3 IM. eifenfreien 
3üaun unb V* <M. CSrtj fl all tartari bin$ufe&en . ^> e glüffigfeit 
nun 8 SDiinuten lang gclinbe burdjfodjcn lajfcn unb bann bie 
gcwafcfyencn ©arne ober 3f u $« bineinbringen. Uiadfbem bie$ ge* 
fd>ct)en, läfjt man fie nadj bem befannten 93crfal>ren barin ^erumar* 
beiten unb x / 4 6tunbe lang gelinbe fotzen, worauf fie b«tauSge* 
nommen, abgefüfylt unb ebenfalls gefpült werben. 6ie werben jefct 
in jeber •fjinjtd^t jufriebcnjMenb ausgefallen fein. 

£at man jebod) nötf>ig, in einer reinen 5Saj[erflüffigfeit citro* 
nengelb ju färben, fo bringt man für 1 fl. SEBotlgarn 4 Duer* 
citron (Duercitronrinbe), 3 JM eifenfreien 9Uaun, V* fM 
(Zrijfialltartari unb l / 2 Jftib 3innfalj nadj befanntem 93erfab* 
ren in 9lnwenbung, welche Sngrcbiengen man bem Söaffer gufe^t. 
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ttntntes Capitct. 

färben ber fyett* uni) imnfelblauen ftarben für 
fd)nftt>oüene ©atne, £ud), $(nnell, afterino ic. 

(91 e u.) 

I)a« ©laufarben bet fchafwollenen ©egenfianbe fann fe^r oer* 
(Rieben «olljogen werben, namlicfe au« bem 3nbigo, bem ©lau« 
$ol$, in ber Dteujeit jeboefe au« bem blaufaurcn Äali (rotten ©lut« 
laugenfalj), eigentlich cblorblaufaurem Äali; in neuerer 3<üt aber 
au« bem blauen Wnilin, au« weld? legerem biefe färben viel fd>ö« 
ner, einfacher unb billiget bargcfteöt werben fönnen. ©« ijt bi« jefct 
abet nod? nicht möglich geworben, Ijierau« eben fo bunfelblaue färben 
ju erzeugen , al« bie au« bet [«genannten warmen ffiaib* ober 3n« 
bigofübe bargejteütcn, welche« Sefcterc jeboch nur im großen ©etricb 
mit ©ortheil au«$uführeit ift. 2)ie $arjiellung biefer blauen 
ben wirb folgenbetmapen ooüjogen. 

1 . 

kornblumenblau (bleu Imperiale) au$ flüfftgem blauen 

fäufltdf)en Anilin. 

(gilt 1 ft. Soügant, Sud), gtanett unb ©tcrino.) 

( 9t e u . ) 

©tan füllt ben Äeffel mit reinem falten fflaffer, erlji^t bie glüf* 
figfeit lauwarm unb fefct für jeben ©imer (20 <tt.) betfelben nach 
unb nnd> »orji^tig l x / 2 3ß& enftlifcheS 93itrioloI (Sdjjtoeftt* 
fäure) unb */ 4 flüfftgcä blauet Anilin hinju, bringt bie 
©arne ober 3«nchc hinein unb lafjt fte bei langfamem ©rhijjen fort« 
wabrenb barin h cruma rbeitcn. ©ad? 3«* non 15 ©tinuten werben 
fte berau«genommen unb man fefjt nun nochmal« A / 2 4M* blauet 
9lnilin hinju, *h u * ©arne ober 3 e ucbe »iebet hinein, bringt 
t>icb^5arbflüffigfeit jum Äothen unb erhält fte A / a ©tunbe lang barin 
bei gelinbem Äothen. £at man ba« gemünzte ©lau erjielt, fo 

£d?ral><t’< ©$rtfttn, 27. St$n. 5 
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werben jie herauSgenommen unb gefpült, worauf ftc fertig jtnb. 
©oüen bunflere blaue garben erzeugt werben, fo mujj man noch 
etwas blaues Anilin ^injufügen unb bie ©arnc ober 3euche nodj* 
malS 1 j 4 ©tunbe lang gelinbe fodjen laffen. 

$>a$ Knilin auf einmal ber glüfftgfeit hinjujufefcen , ift nicht 
§wecftna§ig, eS werben ^icrbutd} gewöhnlich nur trübe unb ungleiche 
(flecfigc) blaue Farben erzeugt. 

2 . 

£cUMau au$ flüfftftcm blauen Anilin. 

(gür l U. Soßgarn, £u<f>, glanefl ober Sfterino.) 

( 91 1 u . ) 

35ie 2>arjteßung ber hellblauen garben auS ‘Jlnilin wirb 
eben fo wie bie ber fornblumcnblauen »oügogen, nur ba§ hierzu 
weniger Knilin in ‘Jlnwenbung gebraut wirb. 

3$ b“be bie fleine Khihe nach prattifdjer ebemifeber ©rfahrung 
nicht gefreut, bie anilinblau gefärbten unb gefpülten ©arne unb 
3eud)e nochmals in reinem hanbwarmen SBaffer mit 3ufa|} »on eini* 
gen Iropfen engltfdhcm ©itrioiöl (©chtoefelfäure) ,u fpülen 
unb hierauf erfl ju troefnen; baS$lau geigt fich baburch »iel lebbaf* 
ter unb bauerhafter. 

3 . 

hellblau (fogenamttcS ©adj^blau) auä SnMgo Karmin. 

(gür 1 & SSoßgam, 2u<h, glanefl ober äJlerino.) 

Diefe fdjöne, noch immer beliebte blaue garbe würbe im »origen 
3abtl>unbert in ©rofjenhain im Königreiche ©a<hfen erfunben unb 
war für bie gefammte ©chönfärberei unb 3eu<hbrucferei eine fe^c 
willige ©rfinbung. ®S haben auch anbere Kationen, bie jt<h im gort« 
fehritt biefet Äünfle unb ©ewerbe unabläffig bewegen, biefer frönen 
garbe ben Kang noch ni<bt ftreitig gemalt. Jiergranjofe benennt biefe 
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$arbe mit bleu Saxon i ©ad>«blau) unb ber ©nglänber Sachsen- 
Blue (©achfenblau). 3um ©laufärben iii biefe 3nbigol6fung (3n* 
bigo Karmin) burcb ta« blaue ‘ilnilin jictnlicb »erbrängt, jebod) in 
©erbinbung mit gelben garbftoffen jum ©rünfätben bi« fegt unent* 
beglich. 2)a« Farben biefe« ©lau wirb foIgenbctma§cn »otlgogen. 

ÜRan füllt ben Steffel mit reinem SBaffer, bringt in baffelbe eine 
£anb »oll ffieijenfleie, erbiet bie ftlüffigfeit an« Soeben, fügt ber* 
felben 4 eifenfreieit 9Uaun hinju, nimmt ben fid? jeigenben 
unreinen ©<haum ab unb fefct noch V 4 fäufÜdjjen 
Karmin binju. hierauf lä§t man biefc $arbflüffigfeit 8 Minuten 
lang gelinbe bur^fodjcn unb mit etwa« reinem falten SBaffer abfüh* 
len, bringt nun bie gewafepenen unb gefpülten (Same ober 3eucpe 
hinein, lä§t fie nach bem befannten ©erfahren % ©tunbe lang ge* 
linbe fodhen unb fobann hftau«nehmen unb fpülen. ©achtem bie« 
Scfctere »olljogen, finb fie gut. 

3eigt jtdj ba« ©lau nicht bunfel genug, fo fefct man berfelben 
glüffigfeit nochmal« etwa« in heißem reinen ©taffer geloflen Snbigo* 
©armin hinju, bringt bie ©arne ober 3 cuc ^ e mietet h* nf i n unb lä§t 
fie noch % ©tunbe lang gelinbe fochen. Um ein fef>r bunfle« 
©adtablau ju erzielen, wirb bem ^weiten 3 u f a ß »on3ntigo*©armin 
bie ©bfoepung ron fehr wenig ©lauholj ^ingirgcfc^t (beffer etwa« 
geloflen ©lauholjejtract). 

* 4. 

Dunfettrtau au§ 23IauI)oI$ ic. 

(gür 1 U. SBollgatn, £u<h ober glanefl. - ) 

( © e u .) 

Diefe« jwar fepöne unb gegen bie öuft ziemlich bauerhafte £>un* 
felblau fann jwat niept bet inbigofüpenblauen ffaxbc gleidjgejlellt 
werben, fie erfüllt iebo<h für geringe ©tallengatnc, Xucp ober Flanell 
ihren 3mecf. 3)a« färben berfelben wirb folgenbermafjen »olljogen. 

5 * 
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SDian füllt beit Steffel mit reinem Söaffer, crf>ipt bic ftlüffigfeit 
an« Stoßen unb fc^t bcrfclbcn 3 9üaun, % ©löujictn, 
>/ 4 dtfcnüitriol (ftupferroaffer, auch grüner Vitriol ge« 
nannt) unb % (£rt)jiaUtartari ober x / 2 rotten Söein* 
fiein ^inju, lagt bie jjluffigfcit 8 ÜJtinuten lang gelinbc bureb« 
fotfyen unb bann mit etwa« reinem falten ffiafier abfüglen, bringt 
hierauf bic gewafchenen ©arne ober 3tu<be hinein, lägt fte einige 
Sföal barin berumarbeiten unb 1 Stunbe lang gelinte batin foeben, 
al«bann werben fxe l;erau«genommen, abgefüblt, unb bleiben in bie« 
fern ßuftanbe 12 €tunben lang liegen, worauf jic bann gefpült unb 
folgenbermafjeu bunfelblau gefärbt werben. 

üJtan füllt ben (;icrju beftimmten Steffel mit reinem SEkffer, er« 
hißt bie Slüffigfeit f>anbl?ei§, fegt berfelbcn 2 Sfitk feingepuloerten 
23lau^oljejtract, welcher in etwa« reinem foebenbheißen ffiaffer 
gelöjt ift, unb Vs crl)ftalliftrte ®oba h' n 8 u « bringt bic vor« 
bereiteten gcfpülteu ©arne ober 3^ud>e hinein unb lägt ft e unter 
fortwäbrenbetn hcrumarbeiten bei jteigenber hißc bi« jurn Soeben 
barin verbleiben, alebanu werben fte berauegenommeu , abgefühlt, 
gefpiilt unb ftnb nun gut. 

3eigt ftch ba« 23lau ju hell, fo fegt man ber ghifitgfeit noch« 
male etwa« gclöfteu ÜMauholäertract h'nju unb läßt bic ©arne ober 
3euche nochmal« 10 bi« 15 SPfinuten lang barin herumarbeiten. 

3eigt ftch ba« $Mau röthlicb, fo fügt man etwa« crpftallijirtc 
6oba hinju, welche« jeboch nicht in ju febarfer £iße oolljogen wer« 
ben barf. 

5. 

dd)t SÖIau au3 3*^9° für lof* ^djofwoÜe ($ßoüe 

in $locfen). 

( Dt e u .) 

$iefe« echte Sölau eignet ftch nur $um färben ber lofen ffioüe 
im {^««liehen ^Betrieb auf bem Santo ; aber auch für SBoUwaaren« 
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gabrifanten, $um färben melirter Scheuche uitb©arne. 3Mc S)ar* 
fiellung biefer echten blauen garbc für Solle ijt j»ar hin unb »icbcr 
befannt, jeboch noch nicht fo ber ©eaebtung ge»ürbigt »orben, bic 
fie eigentlich »erbient. JMefclbe ift mit ber Operation ber fogenann* 
ten Saib* ober »atmen 3nbigofiipc infofern $u »erglcichen, »eil 
ber 3nbigo hierbei ebenfall# bureb fiaugenfalj gclöfi unb auf ben* 
jenigen natürlichen gelbgtünlichen 3ufianb gurürfgefü^rt »itb, in 
»eitlem ber Snbigo nur echt blau färbt (bic# nennt man ba# 'Jtcbu* 
ciren bc# 3nbigo). £iefc# ©erfahren »erlangt jeboch (Erfahrung 
unb ijt für ben Meinen ©etrieb nicht anmenbbar. 3luf folgenbe 
Seife »irb eine fct>enc, echte, jeboch nicht »öllig bunfclblaue garbe 
erzeugt. 

ü)?an füllt eine ^ölgernc Xonnc »on beliebiger ©rojjc, ie naebtem 
man eine größere ober Mcinerc üftenge Solle blau ju färben »ünfebt, 
mit Urin (mcnfc^Uc^en |>arn), fcfjt für jeben (Eimer (20 //.) 
beffelben 4 &t/k calcinirtc <©öt>a ^inju , rührt bic gliiffigfcit mit 
einem £o4ftäb<hcn gut um unb fcjjt nun für jeben (Eimer berfclben 
noch 4 feinen ÜJiabraS* ober 2 <£t/u Sengal^nbigo 
hinju, »eld)tr »orf>cr in einem eifernen ÜJiorfer jartgepuloert unb 
mit ct»a# reinem hf'Ü f n ©affet jevrieben »orben ift. 'Jiachbcm 
Schere# in einer ©tunbe »olljogen »orben, bringt man biefc 3n* 
bigoflüfftgfeit in einen ficineu fupfcrucn ober eifernen Äcffcl unb 
läpt btefelbe 1 / i ©tunbe lang gclinbc fodjen. hierauf bringt man 
bicfelbc in ben mit Urin unb ©oba gefüllten hbljernen Äübcl ober 
gäjjchcn unb läjjt fie in btefem 3 l, f^ an ^ c 24 ober audj 48 ©tunben 
lang verbleiben, che mau in berfelben blau färbt. #at bie 3nbigo» 
flüffigfeit einen grünüd^en ©cbein angenommen, fo rührt man bic» 
felbc gut um unb bringt nach 3cit »on einer ©tunbe bic nach bem 
befannten ©erfahren in ©obaflüfiigfeit gemafebene unb gefpülte lofe 
©chafroolle hinein, läpt fie mit einem ©toef barin pmimarbeitcn unb 
12 bi# 24 ©tunben lang barin »erbleiben. <f>at bic Solle bie ge* 
»ünfebte fuH* ober mittelblaue garbc angenommen, fo »irb fie her* 
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ausgenommen, non ber ^lüfftgfett gut auSgerungcn, gefpült, uni 
ift nun gut. 

Stad) 3 e i f bon 2 bis 4 Stunben fanu mau in biefelbe ftlüffig* 
feit eine anbere Ißartljie Solle bringen, wobei man folgenbcS S$er* 
fahren beobachtet. Stimmt bie ^[üfüsgfeit an fätbenber Äraft ab, fo 
fefct man mieber etwas Jnbigo unb calcinirte ©oba hin$u, woburefe 
man in ben ©taub gefegt wirb, längere 3eit in berfelben blau $u 
färben. 


3cl)ntcö Capitel. 

$>a3 färben bet fjeü* unb bunfel grünen, fon*ie Dli* 
oeitfarben für fd)afwollene ©arne, $ud)e, Flanell, 
Merino unb halbwollene 3 eu( b c * 

Die grüne $arbe ift eine au* ber blauen unb gelben gemifdjfc 
föarbe. 23is jcüt bat ml) fein tfurbmaterial gefunben, aus welchem 
biefelbe barjuftellen ift. ’JllS blaufärbcnbcs SWaterial ftnbct ber 3n* 
bigo, als gelbes bas ©elbljolj, bie Ctuercitron unb bie Surcumä, 
unb als rott>es baS ebromfaure Äali k. SJerwentung. Sluf folgenbe 
Seife werben bie grünen färben am Sßeften bargeftellt. 

1. 

hellgrün (©adjSgtün) au$ 3nbtgo*(5armm unb 

(Mbljolj- 

(i^ür l tt. Sollgarn, 2mcf), Flanell, SDterino ic.) 

( 3t e u . ) 

2J!an füllt ben ji* hierzu eignenben Äeffel mit reinem Sajfct, 
crfji^t baffelbe $um Äocbeit unb fegt ber ftlüfjtgfeit fobann 4 J&A-. 
fäufUdtenOelbhoIjerlract in troefnem, jartgepuloertem 3uflanbc, 
fowie 5 .&A $l(aun unb % J&A. franjöftfdjcn ober l && eng- 
lifeften fäufltchcn Gatmtn, ferner 1 2M. cngltfdfcS 
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©Üttolöt (Sdjtoefclfäure), reelle behutfam in */ 4 !£t/k reinem 
falten ©affet hinjugegeben werben muß, binju, läjjt bie garbflüfftg* 
feit 8 Minuten lang gelinbe burcbfodjen unb bann mit etwas reinem 
falten ©ajfer abfühlen. hierauf bringt man bie ©arne ober 
hinein unb läßt fte nad? bem befannten ©erfahren 1 €tunbe lang 
gelinbe barin focfccn. worauf fte bann wicber berau^gcnommen unb . 
gefault werben unb fertig jtnb. 

üDaburcfe, bafj man ber garbflüffigfcit mehr 3 n l>ig0 * (Sarmin 
unb (9elf>^o(je{tract ^iit jufc^t unb bann bie ©arne ober 3«uc^c 
*/ 4 Stunbe lang wicber barin feien läßt , werben mittel* unb 
bunfelgrüne garben erjeugt. 

2 . 

Dunfelgttin auS ©tau* unb ©etf>t)ol$. 

(gilt l U. 2ucb, Soating, glaitett ober halbwollene 3eu«be.) 

( 9t e u . ) 

SDtan füllt ben hierzu bejlimmten Äeffel mit reinem ©affer, er» 
hfat bie glüfjtgfctt jumÄocfecn unb feßt berfelben t ©laujtctn 
binju, lägt biefelbe 8 SWinuten lang gelinbe burifoien, bringt bie 
3tuche hinein unb läßt fte s / 4 Stunben lang gelinbe barin foeben, 
alöbann werben fte berauSgenontmen, abgefühlt unb nach 1 2 Stun* 
ben folgenbcrmafjcn bunfelgrün gefärbt. 

2Jtan füllt einen Äeffel mit reinem ©affer, ermißt bie glüffigfeit 
fdjarf banbheip unb feßt berfelben l ©lauftoljegtract, fowie 
©elb^otjCjtract in möglich |t jartgepuloertem3wftanbe hin* 
gu, rührt fte hierauf gut um, bringt bie mit ©laufietn oorbcrciteten 
Beuche, ohne fte $u faülen, hinein, läßt fte fortwäbrenb barin herum* 
arbeiten unb bei fteigenber *f>iße bis jum Äoien barin verbleiben. 
<Sobann fann man bicfelben bffauSnebmcn unb faülen, worauf fte 
gut ftnb. 

©erlangt man ein bunflcreö ©rün, fo ijl f>ierju ein 3«fafc non 
©lau^oljejtract crfcrberlicb. 
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3. 

Oliöengrün au$ 23lauf)ol$* unb ©elbfioljcgtract. 

(gür 1 U. SBottgarn, Such, ^(ancll, (Eoatittg jc.) 

Die Darftellung t>cr olioengrünen wirb »erfebicben 

oolljogen. 3luf folgenbe Seife erhielt man biefelbc in jeber beliebig 
gen 2tbftufung febön. 

39?an füllt einen Äcffcl mit reinem üöaffer, erbijjt baffclbe an« 
Älchen unb fc^t fcer glüfftgfeit 1 SÖIöU^oljcjtract, 1 &/l 
©elb^oljejtract (beibe« in jartgepuloertem 3 u flanbc ) , 1 
23lauftcin unb >/ 4 £tA. (SrpftaUtartari ober l / % JM. rotten 
gepulverten SEßcinfictn tn n » u » läßt bann biefe garbflüfjtgfeit 
8 Minuten lang gclinbe burebfoeben, nach Verlauf biefer 3eit mit et* 
wa« reinem falten Saffer abfü^lcn unb nun bic ©arnc ober 3eucbe 
bineinbringen. £at man biefelben nach bent befannten ©erfahren 
Va Stunbe lang gclinbe barin fodjen gelaffen, fo fann man fie wie* 
ber berau« nehmen, fpiilen unb finb nun gut. 

Daburd), bafj man bann bcrfelben gutl’fliiffigfcil mehr ober we* 
niger gelöjten Slauboljcrtract btnjufefct unb bie ©arne ober 3cud?e , 
barin fodjcnb beijj b«rumarbeiten läßt, werben bunflcre oliocngrüne 
färben erzeugt, bringt man einen 3ufaj} oon etwa« geringem 
ftrapp b<frju in 2lnwenbung, fo fann man babureb eine bräunliche 
Dliocnfarbe batflcllen. 

Uni bic grünen unb olioengrünen Farben für feine Suche ganj 
echt »u erzeugen, erteilt man benfclbcn einen pcllcrcri ober bunf* 
leren Snbigofüpengrunb, wobei bann bie ’Jlnwentung oon 23laul>clj 
nicht ftattfinbet. 
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<£ilftes Capitfl. 

£>a$ färben kr braunen färben für fd)«fn»oücne 
©arne, Judje, Gontingö, ^laneü unb ÜJfcrino. 

©ie ©arpellung ber braunen ftarben für Schafwolle ge* 
febiebt ebenfalls bcrfchieten, namentlich pellt man biefelben aus bem 
©anbei, bem ftrapp, unb in Sßerbinbung mit bem Slaufyolj auch 
auS bem 9?otbb°4 bar unb operirt babei folgcnbermafjcn. 

1 . 

( iä)t $5unfdbtaun au§ @anbel. 

(gür 1 ft. lofe Solle, ©am, 2u<b, ^attcU, iöucfStin unb (Soating.) 

©ie auS bem gemahlenen ©anbei erzeugte braune gatbc ifl 
nicht allein in ber ©illigfeit, fenbern aueb in ber (Echtheit allen an* 
beren begleichen garben i'orjujiehen. Um pe barjujtcllen, füllt 
man einen Äepel mit reinem ©affet, erhifct baffelbe anS ftoepen unb 
fügt ju ber ^liiffr^fcit folgenbe, in einem fleincn ©efä§ mit heipem 
reinen ©aper breiartig angerütjrte ©ubpanjen, nämlicb 8 J&ik ge* 
mabicnen cnfllifcpcn <8anbel, 4 j&li ©unwd) (@d)tnaf), 2 
ftepulöcrtcn 23lauhol$cstract unb 2 £//*. pcpulhertcit ©clb* 
bol^cirtract. ©iefe ftlüfpgfeit läpt man nun l / 4 ©tunbe lang 
burcpfochen, hierauf mit etwas reinem falten ©aper abf üb>lcn unb 
bie ©olle, ©atne aber 3eudie hineinbringen. Stachbem pe eine 
©tunbe lang gelinbc barin gefeebt, werben Pc »ieber herauSgencm* 
men, abgefühlt unb berfelben ^UiffiöEcit (^arbbrühf) neeb 2 ttf/k 
(Sifcnbitriol (Äupfcrtoaffcr) binjugefiigt, bie glüfpgfeit gut 
uingeriibrt, bie abgefüblte ©olle, ©arnc ober Beuche mieber hinein* 
gebracht unb 'JlnfangS fortwabrenb 1 / i ©tunbe lang barin herum* 
gearbeitet, fowic l / 2 ©tunbe lang gelinbc barin gefoebt. ’JUSbann 
fennen pe herauegenommen werben. 2Kan fept nun berfelben $lüf* 
pgfeit nochmals V 2 (iifenöitriol (Äupfcriuaffcr) unb 


Digilized by Google 



74 


jerfto§cnen fölctufictit binju, bringt bie obengetad>ten ©egenfianbe 
»ieber hinein unb läfjt (te fo lange fodjenb f>ci§ barin herumarbeiten, 
bi« bie braune garbc ftd) nad> 2Bunfd> bunfel genug jeigt. 

©ringt man mehr obet weniger ©ifcnoitriol in ’Jlnwenbung, fo 
taffen fidj leidjt hellere ober bunflerc braune $«rben erjielen. 

2 . 

dd)t 23ronccfarf>e (gelbliches 23raun) auS ©anbei. 

(giir 1 fi- tofe ©Me, ©am, Xud?, ©ud«fin, glattell, Soating :c.) 

$5ie ©roncetarbe wirb in bunflet ©djattirung jeberjeit eine 
beliebte ^arbc bleiben. 2)a« garben berfelben wirb eben fo wie bie 
ber braunen au« ©anbei ootljogcn, nur ba§ weniger ©anbei, ba= 
gegen mehr ©elbholjertract unb fein©lauholj baju in 9lnwcntung ge* 
braebt wirb. $>a« Farben cerfelben wirb folgcnbermafjen oolljogen. 

50? an füllt einen Aeffel mit reinem SBaffer, bringt baffelbc an« 
Äodten unb fe£t ber glüfftgfeit 4 Mk. gemahlenen engltfd^eit Sott* 
bei, 4 Mb gepufferten 0elbholjejtract unb 2 Mb ©umad) 
(©dftnaf) f>inju, läßt biefe ^arbfubftanjen in etwa« reinem heißen 
SBajfcr breiartig löfen, bringt jie in bie glüfjlgfeit unb lägt fte 
V 4 ©tunbe langgelinbe burchfocbcn, worauf jie mit etwa« reinem falten 
SBaffer abgefühlt wirb unb nun bie Solle, ©arne ober 3cud?e bin* 
eingebraebt werben fönnen. 9?adj befajintem ©erfahren läßt man 
fte barin herumarbeiten unb eine ©tunbe lang gelinte barin fodjen, 
al«bann werben fte berau«gcnommen, abgefüblt unb in berfelben 
Slüfjtgfeit (flotte) folgcnbermaßen broncefarben gefärbt. 3u füe* 
fern ©ehufe fe0t man terfelben 1 Mb difenttitriof (Äupfertttaf* 
fer) unb l / % Mb SMauficin binju, fühlt bicfelbe mit etwa« reinem 
falten Söajfer ab, bringt bie ju färbenten ©egenftänbe wieber hinein, 
läfjt fte % ©tunbe lang barin herumarbeiten unb fobann bei ftei* 
genber #i$e 1 f 4 ©tunbe lang gelinbe fodten. 5Ra<b ©erlauf biefer 
3eit werben fte berau«genommen unb gefpiilt unb fint fomit gut. 


Digitized by Googl 



— 75 — 

&abutch, baf) man berfelben glüfjigfeit wieberum etwa« Sifen» 
titrio! unb ©laujtein t>in^ufe{st unb biefelben normal« % Stunbe 
lang batin fochcnb beifj bebanbelt, werben bunflcre 2)roncefarbeu 
«r^cugt. 

3. 

3totf)braun, ©clb&rauit, £unfclbraun auS 9iot^o($. 

(§ür l fl. SRerino, @baml8 ( Sücbcr) , fon?ie auS Kammgarn gefertigte 

3eu<bc. ) 

2)a$ 23 rau ttfärben ber auS Äammgatn gefertigten 3 eu( bc, 
namentlich ber echten 28oflen$euche, beS ÜRerino, ber ®haml^ (lü« 
eher) JC-, la§t jid> nicht fo leicht gleichförmig (egal) auefübten, als 
bic auS Streichgarn gefertigten. £er (Srunb hiervon liegt barin, 
baf; ber 23o0faben im Kammgarn fefter gefponucn ifi unb bic ba* 
von gewebten 3euche eine glatte glädje jeigen, auf welcher bie garbe 
nicht fo Icicfct haften unb cinbringcn fann; beShalö müffen biefelben 
auf folgenbe 2Beife gefärbt werben. 

üJtan füllt ben h' fr s 11 befiimmten Äcifel mit reinem 23afjer, 
bringt baflelbe juin Soeben unb fcfct bemfelben 4 ££/*. 9üaun, 
V« Gihfialltartari (ober y 2 SEßeinjhin) unb y 8 
23lauf}ein l>ingu, lä§t bie glüfjtgfeit S Minuten lang gelinbe burdj* 
fochen, bringt bie gereinigten unb gefpülten 3f»*f h’ nc < n unb läft 
ftc nach befanntem Verfahren eine Stunbe lang geünbe bariu foefaen, 
alSbann werben jtc wieber betauögenommen, abgefühlt unb verblei« 
ben in biefern 3uflanbe 12 Stunben lang jugebeeft liegen, worauf 
fre gcfpülr unb folgenberma&en braun gefärbt werben. 

I) SRothbraun (Sorintbbraun). ÜRan füllt ben Äeffel mit 
reinem 23affer, erhi|}t bajfelbe fcharf hanbhei§ unb fe$t 1 &’//>. 9iotb» 
boljcjtract unb V* SMauhoIj^jtract in jartgepulvertem 
3uftanbe t>ingu, bringt bie gefpülten 3 f ucbe ^inetn unb lägt fie bei 
fteigenber fufcc bi« jum Soeben barin herumarbeiten unb 10 bis 
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15 Minuten lang barin mbleiben, al«bann nimmt man jte heraus, 
[pult fie unb biefelbcn ftnb nun gut. 

2) ©elb braun roitb nach bemfelbcn ©erfaßten gefärbt, nur 
ba§ man ber garbflüffigfeit 1 j i bis 1 gemahlene (SutCUtnä 
hinjufe^t. 

3) $>unfelbraun wirb nad) eben bcmfelben ©erfahren wie 
©elbbraun gefärbt, nur ba§ mehr ©lauboljertraet baju in 9lnwen* 
bung gebraut wirb. 


owölftrs Capitcl. 

färben ber Cila* unb motetten Farben für fdfafc 
nwUene ©arne, lud), $(aneU, Merino je. 

$a« gerben biefer garben wirb fefjt ocrfchiebcn oeüjogen, uäm* 
lid) aus ber DrfciUe, au« bem fjkrftö ober fötaufjolj\, in neueret 
3eit auch au« bem flüffigen fäuflichen 3lnilin* 2?iolet. 91m ©or= 
t^eil^afteften unb ©chenften mirb baffclbc folgenbermafjeu uoüjogen. 

1 . 

* 

• •. Stla auä $crjto. 

(5iir 1 &■ U'flfjc« Scllgant, Such, glaitell ober -Dtcrino.) 

£iefe fo [ebene g-arbe ift gegen ©eifcnlaugen jiear haltbar, gegen 
bic Su ft jeboch nicht rottfommen bauerbaft. . Um fic. barjuftcllen, 
füllt man einen Steffel mit reinem Sßaffer, bringt baffelbe an« Stochen 
unb fe£t 2 <£t/k fäuflichen f^erfto binju , welcher mit etroa« reinem, 
hanbbeijjcin ©öaffer breiartig gclöft ift, unb lägt bie g-lüfjigfcit t>icr= 
auf 8 ©Minuten lang gelinbe burebfoefaen. ©achtem biefelbe mit 
etwa« reinem falten ©Jaffer abgcfiiblt worben, bringt man bie ge* 
roafchcnen unb gefpülten ©arne ober 3cud?e hinein, läüt fte nach be< 
fanntem ©erfahren barin herumarbeiten unb */ 4 0tunbe lang gelinbe 
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barin fodjen, worauf fte bann wieber berauSgenommen, gefpiilt wer* 
ben unb nun gut ftnb. 

2 . 

fBioIet au$ $erfto. 

(gut 1 tt. weißeS SOßoUgarn, $ucb, gtaneff ober Merino.) 

3)iefe garbe wirb nach bemfelben ©erfahren wie 2ila gefärbt, 
nur ba§ man hietju mehr ©erfto in 'Jlnwenbung bringt. $at man 
genugfam namentlich in ®cbattitung$garneu $u arbeiten, bann 
werben bic lilafarben juetfi unb in berfelben glüfftgfeit mit 3ufal5 
oon ^3etfto bie violetten gatbeti gefärbt. 

$>abutdb, ba§ man bann bie gefärbten ©arne ober 3 tudjc burdf 
eine glüfftgfeit oon reinem fmnbwarmen ÜBaffer , bem etwas ert)* 
jlöüiftrte €>oba binjugefefct worben, jiefjt unb berumarbeitet, wer* 
ben bläuliche 2ila< unb ©ioletfarben erjielt. 

3 . 

$t)acintf) (Mau ÖUa) unb fBiolet ($cüd)cnfat&e) au$ 3«* 
togofitycngrunb un j> qjerfto. 

* (gür I U. SSotlgam, 2uc h, Flanell, Sbijrino ic.) • 

$icfe feböne garbe wirb folgcnbermajjen bafgejiellt. £ie ©arne 
ober 3cuc^e werben in ber warmen 3nfcigofüpc erfi geller ober bunf* 
let blau gefärbt, fobanu gefpiilt unb nach bem befannten ©erfahren 
wie fiila unb ©iolet mit ©erfio gefärbt. Dtachbem man fte wieberbolt 
gefpiilt, jtnb fte fertig unb gut. 

©ringt man f>icrju mehr ©erjto in iHnmenbung, fo erjielt man 
rotiere blaue 2ila» unb ©ioletfarben. 

(Sine befonbere ©eaebtung perbient hierbei ber Untfianb, bajj bie 
mit ©erfio gefärbten ©arne ober 3eucbe nicht mit gef^wefelten in 
Serührung fornmen bütfen, bemt eS werben biefclben baburc^ entfärbt. 
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4 . 

$unfcI*2Holet ($ettf6) au$ 23lauf>ol$. 

(giir 1 tt. SBollgartt, £udj, glanelt ober SDterino.) 

UDicfo garbe eignet fid? fowobl für meide Sode :c., al$ auch für 
bereite getragene SScfleibungägegenftänbe. 2)ae gärben berfclben ge* 
febie^t auf folgenbe SScife. 3J?an füllt einen Äeffcl mit reinem 2Baf* 
fer, bringt baffelbe ane ftoeben unb fcfct biefer glüffigfeit 2 
$Uaun, l U && (SttjjlaUtartari (ober V* Söcinficttt), 
7 4 Ü& üBlaufiettt unb V 4 iS& fäufli^eS3' nn f a 4 b' n » u < 
festere in l / 4 ß. reinem falten ffiajfer gelöjl unb bebutfam 
engüfcfjem SBttriolöI (6dE)toefelfäurt) gefauert »urbc. hierauf 
läft man biefelbe 8 SDlinuten lang burebfoeben. bringt nun bie ge» 
roafebenen ©arne ober 3eu^e hinein, lägt jte batin berumarbeiten 
unb eine ©tunbe lang gelinbe barin fo^en, alebann werben jte b«r* 
auegenommen, abgefüblt unb 12 ©tunben lang mit einem Seinen* 
tudse mobl jugcbccft liegen gelajfcn. Utad) Verlauf biefer 3<üt n>er* 
ben jie gefpült unb folgenbermajjcn oiolct gefärbt. 

#ierju füllt man ben Äejfel mit reinem Söujfer, erbifet baffelbe 
banbbei§ unb fe$t bemfelben 1 fäufli^Ctt 23Iauf)Ol$C£tract 
bingu, mcl(ber jartgepulrcrt unb in ctmaä reinem, fecbcnbbcijjcm 
ffiajfcr gclöfl ijf, bringt bann bie gefüllten ©arne ober 3tud>e bin* 
ein unb läfjt jte bei jteigenber £i$c, bem Äocbcn nabe , fortroäbtenb 
barin betumarbeiten. $at man jte bann fpätcr betautfgenommen 
unb gefpült, fo finb jte gut. 

3«igt ficb baä SBiolet nic^t bunfcl genug, fo fefct man ber ^arb- 
flüfjtgfcit noch etwaä lölaubotjejtraet binju unb läßt bie ©arne ober 
3eucbc nochmals 15 SKinuten lang barin betumarbeiten unb bann 
wieber berauenebmen. 
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5. 

9Jotl>*93tolct «u$ flüfftgcm rotten Anilin * SSioIet. 

(Pr 1 tt. SBottgant, Xud? ober SDlerino.) 

( 91 e u . ) 

Diefe Siolctfarbe übertrifft an Schönheit unb Dauer gegen Suft, 
Säuren unb Sctfentaugen alle bi«b<t befannten bergleid)cn garben. 
Diefelbc ift jwat nic^t fo billig, al« bie »on anberen 3ngrebienjen 
bargeflellten ju erzeugen, n>ed^alb fie ftd) auch nur für feine 5öoll* 
©egenßänbe eignet. Da« färben berfelbcn wirb folgenbermafen 
rolligen. 

ÜKan füöt einen fteffcl mit reinem ©affer, fefct bemfelben fo »iel 
ettßlifchc« ÜBitriolol (€>cf)toefclfaure) Ipäu, *>»* fclbigc« einen 
effigfauren ©efdjmacf angenommen hat, unb bringt auferbem noch 
1 rot^e« 9lntltn*5Btolet hinein , er^i^t biefe garbflüfjigfeit 
bann hanbwarm, thut hie gercafdjenen unb gefpülten ©atne ober 
3eud)e hinein unb läßt ftc bei fteigenber f>ifc fortwährenb bi« jum 
Wochen barin t^crumarbeiten , worauf ftc hetau«genommcn unb ge* 
fpült »erben, hiermit jtnb biefelbcn gut. 

Daburch, ba§ man ^iergu mehr ober weniger 2lnilin in Sinwen* 
bung bringt, werben ^cQerc ober bunflere SBioletfarbcn bargeftellt. 
•£art gewebte 3cuchc läfjt man einige ÜRinuten lang formen. 

6 . 

93tau*23iolct au« flüfftgettt 33lau*93iolct*3lmlht. 

(gür 1 U. Söoflgarn, Dudj ober Merino.) 

Die« wirb nach bemfelben 23erfaf>ren gefärbt, wie bie »orige 
garbe, nur ba§ h'KJ“ fäuflic^e« ®lau*9lnilin*SBiolet in 9lnwen* 
bung gebraut wirb. 

Semerfen mufj ich hierbei wicber^olt , bajj bie beften 9lnilin»rä* 
»arate oon ben fetten Dahm« & ®arfow«ft) (Äopenifet Strafe 
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Uto. 112 in ©erlin) $u bejiebeit ftnb, Me ftd^ ton felbit fowobl 
bur<b billige greife, wie burdj ©üte empfehlen. 


^Dreizehntes Capitel. 

Schwär^ uitö ©raufärben ber lofen Schafwolle, 
ber ©arne, Suche, bes Merino, ber halbwollenen 
ßeudje ic. au$ Slauljolj. 

©djwarjfarben ber fdjafwotlenen ©egenfianbe ift ter* 
(Rieben ju toüjieben. ©ben fo terfebieben ifl bie Saftä (@runb= 
beije) in Qlnmcnbung ju bringen, bie nämlicb entweber auä Äupfer, 
©ifentitriol ober rotbem djromfauren Äali befielen fann. £aö 
f<bwatjfärbenbe Material (Pigment) bilbet jeboeb ba$ 331aubol$. 
$uf naebftebenbe 2Beife wirb baä ©cbwarjfärben ber gebauten @c* 
genfKinbe am jwecfmafjigftcn tolljogen. 

1 . 

d<ht eitglifd) Scfimarj au§ Sölau^otj. 

(gilt 1 <tl. tofe ©djafwotle, ©am, Üudj, ^tancü, ^af6woDcn^eucb uttb 
barauS gefertigte ©cflcifcungSgcgenflanbe.) 

SDiefcfli ©cbwarj eignet ftd? fowobl für ben großen , torjüglitb 
aber für ben fleincn ^Betrieb. 2)ie nad? biefem 33crfat>rcn erzeugten 
färben haben ftd> gegen bie Suft bauerbafter erwiefen, al$ bie ohne 
inbigotüpenblauen ©runb gefärbten fogenannten cajtorf^warjen 
ben. färben berfelben gefehlt folgenberntaßen. 

Man füllt einen Äejfel mit reinem ffiajfer, erbiet bafielbe $utn 
Äocben unb fefct 2 gepultertcu 231aufjoI$C£tract, 2 .2% Su» 
mach (©chrnaf) unb % && gepulterten ©dbhotjejtract binju. 
lagt bie Slüffigfeit 8 Minuten lang gelinbe bur^foiben, bringt bie 
gewafebene, lofe 2öoUe, ©arne ober 3«H<b c hinein, lägt jie ton 3«0 
ju 3«it barin betumarbeiten unb 3 / 4 ©tunben lang gelinbe batin 
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fod?en, al«bann werben ftc f>erau«genomnten, ab^efü^lt unb folgen* 
bermaßen fdjwarg gefärbt. 

ü)tan fc^t gu biefem 2)etjuf berfelben ftlüfflgfeit 4 M/>. (Stfett* 
tntriol (ÄUjjferWöfJer) bingu, rüßrt gut um, bringt bie ©egen* 
ftänbe wiebet hinein unb lägt fte Va bi« % ©tunben lang gelinbe 
barin foeben, worauf man fte bann t>crau«nimnit, abfü^lt unb fpült 
unb nun gut |tnb. 

2ofe Solle lägt man in ber glüfjtgfeit erfalten. 

2 . 

Gaftorfcfjroarj auä 23lauf>olj. 

(giir 1 U. lofe Solle, @am, Xudj, 2)ierino ober ®etleibung$gegenftänbe.) 

6« ijt gwar nibbt gu leugnen, baß ba« im großen betrieb nach 
biefem 93crfat>rcn gefärbte Sdjwarg einen milberen Angriff geigt unb 
bauer^after ift, welche« aber nur bann ber ftall ift, wenn man bem* 
felben auf bie übliche Seife Dörfer einen fornblumcnblauen Jnbigo* 
füpengrunb erteilt. £a« ©d>warjfärben wirb folgenbermaßen ooll* 
jogen. 

Üftan füllt einen Ä'effel mit reinem Saffcr, ermißt baffelbe gum 
Äoc^en unb fefct bemfelben bann 2 ML (Eifenmtriol (ÄupfcrtMf* 
f«)r iVa MA. SUauficttt unb 1 ML feiugepulcetten rotf)eu 
2Öeinfkin tyingu, läßt nun bie glüfftgfeit 8 üflinuten lang burdt* 
foc^cn, bringt bie Solle, ©arne ober 3eudjc hinein, läßt fte barin 
tyeruniarbeiten unb l a / a Stunbe lang gelinbe barin foeben, nach wel* 
c^ct Seit fie ^erau«genommen, abgefii^lt unb nad; Seit oon 12 
Stunben, oljne fte gu fpülen, folgenbermaßcn feßwarg gefärbt werben. 

jpicrgu füllt man ben Steffel mit reinem Saffcr, erbiet baffelbe 
an« Äodjcn unb fügt gu bemfelben 1 l j t ML feingepuloerten 23lau* 
fjolgcrtract. Dlacbbcm man bie* SUKinuten lang burebfoeben gelaffen, 
bringt man bie oorbcreitctc Solle, ©arne ober ^cuebc ^incin unb 
läßt tiefe nad) bem befannten Verfahren 3 / 4 6tunben lang getinbe 
barin foeben, bann berauenebmen unb fpülen, worauf fte gut ftnb. 

e$ra6<r'« €4rifttn, 27. 8c<tn. (i 
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Verlangt man ein fefcr tiefe« ©d)warg (tfohlfchwarg), fo fejjt 
man bem ©lauholgeytract x / 4 bi« */* ©elbljoljejtröct ^inju, 
woburch ft<b ba« ©chwarg nach Söunfdj barftcQen wirb. 

3 . 

©<^toarj au§ rotljem djromfauren Äali uttb Slattfjoij. 

(f$ür 1 U. tofe 2öofle, ©am, Such, HJlerino jc.) 

Diefe« ©chwarg wirb au« bem ©runbe gefärbt, »eil felbi* 
ge« nach einfachem ©pülen fich auf weiset ffiäfcfce gänglich f^mu^frei 
geigt, fonft aber ijt baffelbe nicht fo edjt, al« bie anberen befannten 
fdjwcrgen prben. Da« färben beffelben wirb folgenbermafjen ooögogen. 

SDlan füllt einen Äejfel mit reinem SBaffer, erhifct baffelbe gum 
Äodjen unb fefct bemfelben 1 2/A. rot^eS d)romfauteS ÄaU, 
Va^iölaufletn unb x j 2 Sßt^ gepuloertcn rotten llöetttjietn hingu, 
läfjt bie glüfjigfeit 8 2Jiinuten lang gelinbe burebfoefcen, bringt bie 
gewafdjene unb gefaulte ffiolle, ©arne ober 3«uth* t>* ne ' n unb Wft 
fte nach befanntem ©erfahren eine ©tunbe lang gelinbe batinfochen, 
worauf fte bann (^ausgenommen, abgefühlt. nad) 3cit »on 12 
©tunben gefpült unb folgenbermafjen fchwarg gefärbt werben. 

ÜJtan füllt ben Äeffel ^tergu mit reinem ©Baffer, erhifet baffelbe 
an’« Äod>en unb fefct bemfelben l x / 2 Sßt/k feingepuloerten fBlau* 
^olgejtcact ^>inju , la§t bie« 8 ÜJUnuten lang burchfochen, bringt 
bann bie gefpülten ©arne ober 3«u<he hinein, läfjt fte barin h«um» 
arbeiten unb s / 4 ©tunben lang barin fodjen, h> eIau f ®i«ber h«rau«* 
nehmen unb fpülen. ©omit finb fte gut. 

©oll ein fehr tiefe« ©chwarg ergeugt werben, fo fefct man bem 
©lauholgeytract x f 4 bi« x / t ©elbholgeytract hingu. 

4 . 

Duttfek unb hellgraue 3Robefarben. 

(Pr 1 ü. Sßollgarn, £ue&, glaneU jc.) 

Die graue $arbe ijt eine federe Qtbflufung i>cr fchwargen; hat 
man genugfam oon legerer gu färben, fo fann man bunfelgrau in 
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berfelben glüfffgfeit, worin man ©ngliftb* ober ©afforfcpwarg ge» 
färbt, of>ne allen 3ufaj$ »on garbmaterial färben ; man bringt bie 
©arne ober 3eu<be gu biefem 33et>uf hinein unb läfet fte febarf ^ei§. 
ohne gu foeben, 15 bi« 20 ßflinuten lang barin berumarbeiten, bann 
wieber betau«nebmen unb fpülen, worauf fte gut ffnb. $>ie b«ßen 
grauen graben toerben fobann in berfelben glüfffgfeit unb gwat 
nach bemfelben Verfahren gefärbt. 

Um in reinem Kaffer ein feböne« ©rau barguffeßen, »irb fol* 
genbermafeen verfahren. 

ßftan fußt ben ^tergu beffimmten Äeffel mit reinem Kaffer, erbifet 
baffelbe fcpatf panbbeife unb fefet l f 4 gartgepuloerten, in foepenb 
beigem Kaffer gcloffen SBIauljoljegtract ^tngu, bringt bie gewaftpe» 
nen ©arne ober 3eucbe hinein unb läfet fte 1 5 bi« 20 Minuten lang 
fortwäprenb barin berumarbeiten, worauf ffe wiebet berau«genom* 
men werben fönnen. hierauf fept man berfelben notp V 4 Sfit/u ©ifen* 
»itttol (ÄUpferto) affet) b in ä«, bringt biefelben wiebet hinein unb 
lägt ffe f<parf b«ife f ieboep nid^t foepenb, 15 bi« 20 Minuten lang 
barin berumarbeiten, worauf ffe betau«genommen unb gefpült wer* 
ben unb hierauf al« gut gu betrauten ffnb. 

3)abur<p, bafe man bet garbflüfffgfeit etwa« in beifeem Kaffer 
gelöffen Ärapp pingufefet, werben rötplicp * graue garben ergeugt. 

5 . 

$>ie 9tyf>retur bet gefärbten Söoflgatne, $udf>e, be8 Flanell, 
SDterino unb ber uerfeptebenen 23cfleibung$gegenfiänbe. 

SDie« iff ein ©egenffanb, ber 9lufmerffamfeit »erbient, benn ffnb 
bie gatben au<p noch fo gut bargeffeßt, fo geigen ffe ff<b ohne gute 
Appretur bennoip unanfepnli<p. SDie Appretur bet ©arne unb 
3eu<be wirb am beffen folgenbetmafeen »oflgogen : 

1) JBor aßen Gingen iff bie« gu berütffuptigen , bafe aüe gum 
gärben beffimmten unb gefärbten ©egenffänbe in naffem 3uffanbe 

6 * 
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jebergeit gleichförmig (egal) aufgebangen ob« gelegt werben, ba 
ft^> fonft fogenannte Änicfe geigen, bie fd?wierig barau« gu entfernen 
finb ; eben fo aufmerffam mujj man beim 2lufhängen gum Xrocfnen 
»erfahren. 

2) Da« 2lpprctiren ber weiten unb gefärbten woOenen ©trief« 
unb gwei* ober breifa<hen fßofamentirgarne würbe guerft im ®ef>eU 
men in Hamburg betrieben, unb e« ift nit^t gu leugnen, ba§ bie 
©arne babunh an ©lang, ^cin^>cit unb 'Unfein fe^r gewinnen unb 
bie ftoften mit großem 23ortheil beefen, ba felbige« fogar »on Äin« 
bern »cQgogen werben fann. Da« ©erfahren wirb »ollgogen, bajj 
bie ©arne im feuchten 3 u ftanbe fo fefl wie möglich auf einen au« 
Xannenholg gefertigten -*)a«pel gebraut werben; biefer $a«pel fann 
bie Cänge »on 2 l / 2 bi« 3 §uti unb 1 $ujj tm Durcbmeffer ^aben. 
Um biefe 2lppreturmetbobe gu bewerfftelligen, wirb ba« ©am wie 
beim fogenannten ©arnweifen (©arnwinbe) gelegt unb »on biefer 
ffiinbe auf ben mit einer Sfurbel »erfchenen $n«pel fo fefl al« mög« 
lieh gebreljt. 3n biefem Buftanbe lä§t man bie ©arne auf bemfelben 
»ollig troefnen unb bann f>eruntergie^en ; hiermit ift bie ‘ilppretur te» 
enbigt unb bie ©arne finb gut. 

3) Da« 21ppretiren bet fogenannten ©tiefgarne (üfterinowoü« 
garne). 

Diefe au« feiner ffiolle gefertigten ©arne haben gewöhnlich ein 
locfere«, weiche« ©efpinnft. Die 3artheit bet ©öde bejiiinmt ben 
Söerth berfelben. Diefe ©arne fönnen gwar nach bem oorigen 23er« 
fahren appretirt werben, fie würben aber butdjau« nic^t gut au«« 
fallen. 2Ran »erfährt bal;cr beffer, wenn man ba« in ©acbftchcn« 
bem angegebene ©erfahren befolgt. 

Die gefärbten ©tief« ober üftetinowollgarne werben nach bem 
©pülen mittel jt ber 2lu«ringe«'Hiafchine ((£entrifugal«2Jtafchiue) ober 
mit ber $anb »on ben wäfferigen X^eilen befreit, gleichförmig gutn 
Xrocfnen gebracht unb bann in biefem Buftanbe in beliebigen 2lbtheU 
Sungcn geweift (gcha«pclt), worauf fre gut finb. 
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4) $>a$ Ulppretiren ber im grofjcn Betrieb gefärbten ludje, 
®ucf$fin4 ic. wirb meiften^ »om Sudjfdjeerer ober ludjbereitet, 
namentlich bur<b 35ecatiren unb ^reffen »olljogen, weicbeä 93erfaf>ren 
bereit« tjinlänglidj befannt ijt. 

5) 2>a$ v Äpprctiren ber gefärbten BefleibungSgcgenftänbe, als 
Juchrücfe, Beinfleiber, ©IjawlS ift für ben allgemeinen 'Betrieb am 
beacbtungSwcrtfyeflen, jumal ba bajfelbe feine fojifpieligen ÜRafcfji* 
ntn »erlangt. $ic gefärbten JucbbefleibungSgegenftänbe werben nadj 
bem ©pülen im feud^ten ßuftanbe mittelji einer fcfyarfen Bürjte im 
©trid) gelegt, getroefnet, möglicbft beifj gebügelt unb fall geprejjt 
ober beeatirt. SDie gefärbten 2Rerino«, fiuftre» ober *Jkramatt««Be* 
fleibungSgegenflänte ju preffen , ift nachteilig, renn biefelben wür* 
ben baburd) nur einen unnatürlichen ©lan* befommen, ber beim Be* 
näjfen burd) Dtegen leitet Rieden erzeugt. 2Ran mufi lieber biefe ge* 
färbten 3eucbc im troefnen, manche aueb im fchwad) angcfeud>teten 
3uftanbc mögli^jt ^ei§ bügeln. 

«> 
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$o3 Sdjonfor&en ter Seite, fomof)t im rotjen 
(natürlichen) 3uft<mbe, mie ter getrogenen [eibenen 
23efteiimng$gegenftänt)e, beä ^ante^terS^amtd ic. 


SDa$ färben ber 6eibe ifl von bem bet ©<bafwolle nitfjt »efent« 
lidf oerfcbicben, benn biefelbe ifl ebenfalls ein tbitrifcbe$ ißrobuct; 
ed »erben bafjet b'erju fafl biefelben ©eijmittel unb garbjloffe »it 
jum gärben ber ©cbafrootle in 91n»enbung gebraut, nur bafj man 
baä gärben berfelben nicht in ber ©iebfcifce reßjicbt, fonbern biefel* 
ben nach jcfjigem ©erfahren nur banb^eifj färbt. 

Dier?el)ntes Capitel. 

2)aä gärben ber totben gärben für ©eibc »irb fe^r »er* 
fliehen ooüjogen, namentlich aue ber GoebeniUe, bem Saflor 
unb auä bem JKotbbol}, in ber 9?eu$eit jcbocb am fcbönjien aue 
bcm rotben Anilin (Stcin!ohlenthcerötyr<tyarat). SDiefe« 
neue ©erfahren ifl forooljl cinfacfo , al$ auch billig, unb fann fein 
©lifjlingen verurfacben. 3n ©acbflebenbem ifl ba$ gärben aflet bie* 
(er gatben grünblicb initgetbeilt. 

1. 

(Sarmoiftn au« flufftgem rotten (äugigen Anilin (fRofalht). 

(gür V« U. ©etbe ober begleichen ©efleibungögegenftänbe, ©anb, 

©ba»w ic.) 

£>iefe fo fe^öne rotbe garbe ifl eben fo gut im grofjen, »ie auch 
im fleinen häuslichen ©etrieb jum gärben leicht unb ficbtt folgender* 
maßen barjufleßen. 
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ÜJlan fußt im großen betrieb einen fupfernen ober mefjingenen 
Äeffel , im fleinen ©«trieb «bet nur ein ©orjellan « ober glafurte« 
©teingefäß mit reinem, fcharf beigem ffiaffer unb feßt bemfelben fo 
viel rot^eö Anilin fyinju, bi« felbiged bie Bm r be jeigt, welche man 
Verlangt; bringt bann bie nach befanntem ©erfahren gemäkenen 
unb gefaulten ©eibenjeudje hinein unb läßt fie 15 SWinuten lang 
batin h«umarbeiten. Sta^bem man fie wiebet berau«genommen 
unb gefault, ftnb fte gut. 


2 . 

0tofenrotf) au$ flüfftgem rotten fäuflid^en Stniltn. 

(gür */, it. ©eibe ober bergleidjen ©cfletbung«gegenßänbc , ©anb, 

©hnn?!® Je.) 

$at man in biefer genugfam ju färben, fo fönnen bie 

Tofenrofaen Farben ohne 3nfaß Don Anilin in betfelbcn glüfftgfeit, 
worin man (Earmoiftn gefärbt, bargejleüt werben. 3m gaü, t>a§ 
biefe« ©erfahren hierjw fttb nicht eignen follte, füllt man ein ©efäß 
mit reinem, fcharf hanbheißem SSaffet, feßt einige Xtopfen TOtf)C« 
5lnilin b'nju, bringt bie ©eiben jeuche hinein unb läfit fte 10 bi« 
15 üWinuten lang barin hetumarbeiten, worauf fte hetauägenommen 
unb gefault werben fönnen. #at man fießtere« ooUjogen, fo ftnb 
bie 3<n<b< *c. gut. 


3 . 

$o$rot$ (fPonceou) au3 flüfftgem rotten Anilin. 

(gilt V* U. ©eibe ober begleichen ©etleibung&gegenftäube, ©anb 

unb ©hawl«.) 

$ie« ift nach bemfelben ©erfahren $u färben, wie bei ßarmoijin 
angegeben, nur mit bem Unterfdjicb, baß ber garbflüffigfeit etwa« 
gemahlene durcumä h’ n sngefe^t werben muß. 
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4 . 

2tmacantf> (©ranatfatbc) auS flüfftgem Anilin. 

(^ür V* U. Seibe ober berglei*en ©efteibungSgegenftSnbe, ©anb, 

©ba»l8 k .) 

Diefe guroeilcn viel »erlangte beliebte ftatbe »ub na* bemfelbeti 
93erfat^ren gefärbt, wie bet #o*rotb mitgctbeilt »orben ; man 
bterju jebo* bet 2lniUnflüfjtgfcit nur bie 9lbfo*ung oon etwa* 
$C£ju> 


.fünftel) nt es Capitel. 

Da* ftavben bcr violetten garbcn für Seibe tarnt ebenfalls 
»erf*icben »oüjogcn »erben, namli* au* ber DtfetUe, bem jpcrfio 
unb bcm üölauf)olj, in bcr 9?eujcit jcbo* au* au* bem rotfjen 
unb blauen £Biotet4lnUin. Die Darjtellung berfelben gef*icl>t 
»ic folgt. 

1 . 

IHotfi'föioIet au8 $crjto. 

($iir V* (t. ©etbe, ©anb, S^a»t8 jc.) 

Der fßerito ijt ein fßrobuct, »el*e* bur* Xrocfnen ber präpa* 
ritten OrfeiUe bereitet »irb. Die 5ln»enbung bcjfelben ift au* meb* 
reren ®rünbcn »orgugieben. gür’8 (Srjte ttämli* ijt ber ^?crjio lei*t 
ju tranSportircn, für’* Breite ijt er bem Serbetben ni*t unterwor* 
fen, unb für’* Dritte ift eine giilf*ung beffelben lei*t ju entbccfen; 
man brau*t ju Unterem ©ef>uf nur oon »<rf*iebencn Sorten bejfel» 
ben ein Duent*en $um praftif*cn 23erfud> in 9ln»enbung gu bringen. 

Da* färben bc* jRotb'Ißiolet »irb folgenbermafjen »oUgogen. 

2Wan bringt in einen fleinett fupfernen ober üflcfftngfeffel, ober 
in ein glafurtc* Stcingcfäjj 4 <£& jjkrjto, rübrt benfelben mit 
ct»a* reinem t>ei§cn SBaffer na* unb na* breiartig an unb fept fo* 
bann l)intci*cnb reine* SBaffcr tjrrrgu, bringt nun bie §arbflüfjigfeit 
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jum Äodjen, läpt pe 15 9J?i nuten lang im Äodjen »erbleiben, füplt 
, fcicfelbe hierauf mit reinem falten ©aper bi? feparf peip ab, bringt 
bie gereinigte ©eibe pinein unb läpt pe 10 ’ütinuten lang barin per* 
umarbeiten unb */ 4 ©tunbe lang barin »erbleiben. 9?ad> Verlauf 
biefer 3«t wirb fie wieber perau?genonunen unb gefpült , worauf pe 
gut ift. 

Daburdj, bap mepr ober weniger ©erpo pierjju in Ulnwenbung 
gebraut worben, laffen pep bunflere ober gellere SBioletfarben bar* 
Pellen. 

©erlangt man ein bläuliche« ©iolet, fo bringt man pier* 
auf bie ©eibe in eine glüfpgfeit »on reinem, panbwarmem ©aper, 
bem etwa? cnjfiaUiprte €>oba pinjugefept ip. 

2 . 

ßila au§ $crpo. 

(Pr */i ft- ©eibe, ©anb, ©pawW k.) 

SDiefe prbe wirb nadj bemfelbeu ©erfapren wie ©iolet gefärbt, 
nur bap pietju weniger ©erpo in Ulnwenbung gebraut wirb. 

3. 

$unfd*23iolet au$ 23(aupol$. 

(Pr V* U. ©eibe, ©anb, <©pawl? jc.) 

$iefe? ©iolet ip für jeben ©etrieb anwenbbar unb wirb folgen* 
bermapen bargepellt. 

(Sin pinreidjenb grope? $ol$* ober ©orjellangefäp wirb mit rci* 
nem, fdjarf peipem ©aper gefüllt, bem man 1 fäupiepeä 
^innfalj pinjufügt; hierauf rüprt man gut um, bringt bie gerei* 
nigte ©eibe pinein unb läpt pe 15 bi? 20 Minuten lang barin per* 
umarbeiten, worauf pe bann wieber pcrau?genommen, gefpült unb 
felgenbermapen »iolet gefärbt wirb. 

3u biefem ©epuf füllt man ein ©efäp mit reinem, panbpeipem 
©aper, fept bemfelben fobann 1 / i && üölaupoijcjtract, weltpet 
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in reinem, ^eijjem ©affet gelöft worben, ^inju, bringt nun bie 
©eibe hinein unb läfjt fie 15 bi« 20 ÜJtinuten lang barin betumat* 
beiten. SRadj ©erlauf biefet 3«t »irb fie berau«genommen unb fol* 
genbetmafjen gefront. 

SDtan füllt ein ©efaf? mit reinem falten ©affer, fc^t bemfclben 
nadj unb nach fo »iel <Sd)tt>cfclfäure (englifeb Sitriolöl) fiinju, bi« 
felbige« einen efftgfauren ©efcbmacf angenommen fjat; bringt bann 
bie ©eibe hinein unb läfjt fie 8 bi« 12 ÜRinuten lang barin herum* 
arbeiten, worauf fie wieber f>erau«genommen unb gefpült wirb unb 
nun gut ift. 

4 . 

Sita aus $lauf)ol$. 

(Pr V« tt. ©eibe, »anb, ©bawl« ic.) 

35ie« wirb nadj bemfelben Verfahren gefärbt, wie bei Sßiolet mit* 
geteilt worben, nur bafj man Ijierju % Ifit/k 3* nn f a 4 untl ® en *‘ 
ger Slau^olgejtract in Slnmenbung bringt. 

5 . 

Otot^lic^eS fötale* auS flüfftgetn rotljen ©iotct*ütnitin. 

(Pr V* U. ©eibe, ©anb, Äleiber, ©bawl« ic.) 

(9t e u.) 

35iefe« fcbone 93iolet iibertrifft alle bi«f»er befannten bcrgleidjen 
prben; baffelbe ift jwar nicht fo billig al« bie obigen $u erjeugen, 
bat aber mefyr ©ertf). Um e« barjuftellen , operirt man folgcnber» 
mafjen. 

SJtan füllt einen fupfernen ober ÜJteffingfeffel mit reinem ©affet, 
er^ijst baffelbe banbwarm, fe^t bemfclben bann V 8 fÄnilin 
binju, bringt bie ©eibe hierauf hinein unb läfjt fte 10 bi« 12 ÜJti* 
nuten lang barin berumarbeiten ; al«bann wirb fie berau«genom* 
men, bie glüfjigfeit langfam cc^i^t unb bcrfclbcn roicbcrbolt etwa« 
Anilin binjugefefct. fRadjbem man bie ©eibe normal« 10 ÜRinuten 
lang barin bat berumarbeiten laffen , witb fie wieber berau«genom* 
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men. 3eigt fid> nun bie garbe $u ^cQ, fo fefct man no<f> etwa« 
Anilin ^inju. 3J?an fann bie (Srbifcung bi« fdjatf banbf>ei§ fteigern. 
3£ bi* gemünzte »iolette ftarbe erjeugt, fo wirb bie Scibe perau«* 
genommen unb gefpült, worauf fte gut ift. 

®ifl man bie fleine ültüpe nidjt freuen, fo bringt man bie ge* 
färbten 6eiben$eucpe in eine glüfpgfeit oon reinem falten ffiaffet, 
bem einige Itopfen <8d)Wefelfäure (englifcbc« Sitriolöl) pinjugc* 
fefjt ift. unb lägt fie einige Minuten lang barin perumarbeiteu unb 
bann wieber petau«nepmen unb fpülen. fflacp biefer leiteten Dpe* 
ration wirb fie ganj nacp Jöunfcp fein. 

6 . 

23lau*23iotet (fßenf«) au« Mauern flüffigen Anilin. 

©iefe gatbf wirb nach bemfriben Serfaprcn, wie bei f?tct^«93io* 
let bemerft worben, bargejteüt. 

3n fepr fleinem Setrieb laffen fiep biefe Sioletfarben in f<parf 
peijjem ffiaffer mit einigen Jropfen 'Anilin ebenfalls perfteflen. 


Sfdjsjetjntes Capitrl. 

Da« färben ber f>ettblaueit unb fornblumenblauen 
Farben für €>eibe, 23anb, 0batol« K. 

©ie« wirb ebenfalls febr »erfc^ieben »olljogen, unb jwar au« 
bem 3nbigo*(£arnun, au« bem gelben blaufauten Äali unb in 
ber 9teu§eit au« bem blauen flüfftgen fHniltn. ©a« gätben brr* 
felben gefeptept auf folgenbe Itileife. 

1. 

hellblau au« 3nbigo* Karmin. 

(gür V« tt- @etbt, ®anb, ©pawlä jc.) 

®tan füllt ein fPorjfDon* ober ©teingefäf; mit reinem, panb* 
peifjem ©affet unb fept bemfclben 4 jartgepuloertcn eifenfreien 
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9Uaun unb eben fo »iel in ^ei§fm ©affet gelöfien 3*1^80 
min ^inju; jeigt bie glüfftgfeit bie ^cticrc ober bunflere Haue 
gatbe, welche man »erlangt, fo bringt man bie gereinigte unb ge» 
fpültc ©eibe hinein, läjjt fte nach bem befannten Verfahren barin 
berumarbeiten unb l / 4 ©tunbe lang barin »crbleiben, morauf fte 
bann fyerauSgenommen, aber nidjt gefpült mirb. 3>ie garbe »irb 
nun gan$ nach ©unfeb ausgefallen fein. 

3)abur<b, bafj man bet glüfftgfeit mefjr 3nbigo* ßatntin f>inju* 
fcjjt, werben bunflere blaue garben erzeugt. 

2 . 

$eüblau au8 blauem flüfjtgen Anilin. 

(gttr V* U. ©eibe, 93anb, ©bawls :c.) 

$5icfeS feböne 2Mau übertrifft bas feiger gefärbte Äaliblau 
(Bleu de France) unb ifl mit weniger Beit* unb Äoftenaufwanb 
folgenbermajjen barjufteüen. 

Ulan füllt einen fupfetnen ober SJlefjtngfejfel mit reinem ©affet, 
fejjt bemfclben fo oiel ®d)Wefelfäure (enßlifdjcfit ilitrtolöl) be» 
butfam b>ingu , bis bie glüffigfeit einen febwaeb efjtgfauren @cfcbmacf 
angenommen bat, bringt bann bie ©eibe hinein unb lägt fte na<b 
bem befannten Verfahren 10 bis 15 SDfinuten lang barin bftumar« 
beiten, nach welcher 3^it fte bann wicber betauegenommen werben 
fann. 9?un fejjt man ber ftlufftgfeit etwas flufjtgcS Ülntlitt bin* 
ju, erwärmt bicfelbe na<b unb naeb banbwarnt unb bringt bie ©eibe 
wieber hinein. 9?acb 3eü non 10 bis 15 ÜJHnutcn nimmt man bie« 
felbc wieberbolt ^eratt« , fegt wicber etwas ‘llnilin b<nju unb erbifct 
bie glüfftgfeit etwas beiger ; fo fährt man fort, bis man baS ge« 
wünfebte 331au erjielt bat. Oft wirb eS nötbig, ber garbflüffigtcit 
einige Stopfen ©<bwcfelfäute binjujufe^eu, ba eine ©eibe ft<b f<bn>ie« 
riger als bie anbere färbt. 

©«beut man bie flciitc 90?übe nicht, fo fann man bie gefärbte 
©eibe noch bur<fc reines falteS ©affer , bem einige tropfen ©<bwe* 
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felfäure hinjugefejjt ßnb, frönen (avivircn) unb normal« fpülen, 
worauf fte gut jtnb. 

3 . 

ÄornMumenMau au$ jlüfftgcm Mauen Anilin. 

(giir V, U. Seibe, ©anb, 0ha»l8 ic.) 

$>iefe$ ©lau, welches ebenfalls ftljr fchon iji, wirb nach tem* 
felbcn ©erfahren, »ic bei hellblau angegeben, gefärbt, nur ba§ 
hierju mehr 'Jlnilin in *2ln»enbung gebraut werben mu§ unb man 
baS färben etwas ^ci§er ju vollziehen t>at. 

4 . 

ffcunfclMau auä 23Iauljol$. 

(gür V« fi- Seibe , ©anb, ©hawls jc.) 

3>iefeS 2>unfelblau fann nicht ju ben febönen blauen garben ge* 
rechnet »erben, ftnbet jeboch, namentlich fe^t bunfel gefärbt, alt 
©laufchrcarj vielfache Üluwenbung. DaS gärten bcffelben »irb fol* 
genbermajjen volljogen. 

©tan füllt ein beliebige^, hinlänglich gro§eS ©cfäjj mit reinem 
falten ©affet unb fefct temfclben 4 gjfr. QUauit, welcher in reinem 
heifjen ©affet gelöjl ift, h' n J u * bringt bann bie gereinigte Seibc 
hinein unb läjjt ftc 12 €hmben lang barin verbleiben, altbann »irb 
ftc »ieber hcrauSgcnommen, gefpült unb folgentermafjen bunfelblau 
gefärbt. 

Um bieS ju bcwerffteüigen , füllt man ein ©efäfj mit reinem, 
hantheifjem ©affer, fe^t bemfelben 1 ( ÜJi. üyiauf)ol$C£tract, wel* 
eher jarlgepulvert unb in reinem, fochenbhcifjem ©affet gelbft ift, fo* 
»ie in heifinn ©affer gelöfte «Seife ^iugu , bringt bann bie 

gefpülte Seibt hinein unb laßt fte barin 15 bis 20 ©tinuten lang 
herumarbeiten, worauf fte »ieber hftnuSgenommcn , gefpült wirb 
unb fobann gut ijt. 
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Die JBefleibungSgegenftanbe »on gelbem ober braunem ©runb 
geigen ftdj, nach tiefem ©erfahren gefärbt, feiern f$»arg. 


Siebentes Capitcl. 

£>a« färben ber gelben färben für ®etbe , 23anb, 

Sljatol« ic 

Die DatfleHung bet gelben Serben !ann ebenfalls »erfetyie* 
ben ttoögogen »erben, mie gum ©eifpiel auS bem '©au, ber Duet* 
citron, ber Curcuma, bem Orlcan unb ber (ßiferinfäute, unb 
gefdjiefct folgenbcrmafjen. 

1 . 

(Sitrougelb au« fßiferinfäure. 

(Pt V* ß. ©eibe, Sanb, ®^a»T8 k.) 

Die Schönheit ber aus ©iferinfäure bargefiellten ßitronfarbe 
ift auSgegeif^net. ©tan füllt, um biefelbe barguficüen , ein beliebi* 
geS reines ©cfäfj (nur fein eiferneS) mit reinem, tjanbfycifjem ffiaf* 
fer, fejjt bemfelben fäuflid^e fJJifcrittfäure unb 10 bis 12 
Stopfen €>d|)tocfelfäure (engUfcf>e« Sitriolöl) (»ingu, bringt 
bann bie gereinigte unb gefpülte Seite hinein unb läjjt fie 15©?inu* 
ten lang batin (jerumarbeiten. 9iad) ©erlauf biefer 3«it nimmt man 
fie heraus, fpült fte unb ift fobann gut. 

2 . 

hellgelb au« (Surcuutä. 

(Pr % ff. ©eibe, ©anb, ©ha»l« jc.) 

DiefcS ©clb geigt gegen 2uft nur »enig Dauer, »iberftetyt je* 
bo<h ben Säuren. Um baffelbc bargujtetlen , füllt man ein ©efäjj 
mit reinem, (>anbbei{jem «ffiafier, fept bemfelbem 4 gartgepul* 
»erten Sllaun unb 2 Sßt/k gemahlene (Sutcumä Ijingu unb bringt fo« 
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bann bie gereinigte unb gefaülte ©eibe hinein. SRa^bem man biefe 
*/ 4 ©tunbe lang barin bftumgearbeitet, wirb pe ^erau^genommen 
unb gefaült, worauf Pc al« gut gu betrachten iß. 

3 . 

Orattgcgelb auä Orkan. 

(gilt V, tt. ©eibe, SBanb, ©t>atol« x.) 

SDtan laßt in einem fleinen fupfetnen ®efäß, welche« ungefähr 
2 ^Berliner Ouart (4 &.) SEBaffcr fagt, 2 fBrafüianifd)en Or* 
lean mit Sufaß »on 4 £(/k crtjftattiftrter €>oba l / 4 ©tunbe lang 
gelinbc foeben, giebt biefe Orleanßüfpgfeit in ein ©efäß mit bin« 
reicbenbem banbbeißen «inen Söaflet, bringt bie gereinigte unb ge* 
faulte ©eibe hinein unb lägt pe 15 bi« 20 Minuten lang barin bet* 
umarbeiten. £at man pe na<b biefet Seit »ieber berau«genommw, 
wirb pe no<b gefault unb iß bann gut. 

3m großen SBetrieb werben oft hellgelbe garben , bie gwar gegen 
bie 2uft, jeboeb nicht gegen ©äuren bauerbaft pnb, gefärbt. 2>a$ 
Verfahren beßebt einfach batin, baß bie gereinigte unb gefaülte 
©eite in reinem falten SBaßet mit 8 2llaun für ein ißfunb 
nacb befanntem Verfahren oorbereitet wirb, worauf man pe bann fault 
unb in bnnbbeißem reinen üEBaffer mit einer Wbfodjung oon 1 / t €t. 
2öau gelb färbt. 

9?a<b bemfelben 93crfaf>ren wirb auch ©olbgelb für ©eibe gefärbt; 
man erteilt ber ©eibe gu biefem Schuf »orber einen febwadjen ©runb 
mitOrlean, faült pe hierauf, alaunt pe, unb fault pe wieberbolt, 
worauf man pe mit 2öau auäfärbt. 
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adjtjr Ijntes Capitcl. 

£a« färben ber grünen färben für <Seibe, önnb, 

^fianiU je. 

2>ie grünen Farben für Seite werten butcb 3ufammcnfe^« 
ung ter blauen unb gelben erjeugt. $1$ blaufärbenbe« Sföaterial 
bringt man gewöhnlich ten ' (Sarmiti r ta« gelbe blau* 

faure Äali, tie warme 3ubigofüpe, unt al« gelbe« ten 2öau, 
tte Duercitronrinbe, ta« dJelbljolj ober tie fßiferinfäurc in 
Snwenbung. Sie Sarjleüung ter grünen Farben wirb am beften 
folgenbermafjen coUjogen. 


1 . 

* Seegtiin, $pfclgrün, hellgrün au$ $ifertnfäure unb 
Snbigo * (larmin. 

(gilt V* U. Seibe , ©anb, jc.) 

Siefe ^arbc erjiclt man, tag ein reine« #ol$* oter 'Uorjeüan* 
gefäf? mit reinciji, l>antl;ei§em ©affet gefüllt wirb, tcni man V» Iftk 
faufltd^e fßifcrtnfäure unt etwa« in ^ei§em, reinem ©affet 
gelöften Jnbigo* Karmin binjufe^t. ©ewabtt man, bafj tie glüf* 
ftgfeit ebngcfäbr bie grüne garte geigt , weld)e man $u erzeugen 
»ünfebt, fo fügt man $u ter glüfftgfeit noch 12 bi« 15 Stopfen 
<Sdf)Wcfelfäure (eitgltfcf)e8 fßitriolöl), bringt nun tie gereinigte 
unt gcfpültc Seite hinein unt lä§t fte 15 Minuten lang tatin her» 
umarbeiten, bann wieter b f rau«nebmen unt fpülen, worauf tie 
Seite gut ijt. 

Saturdj, ba§ man niebr oter weniger ^tfcrinfäurc unt 3lt* 
btgo*ßarmin b' ct s u ' n Wnwenbung bringt, werten beüere oter 
tunflere grüne garten erjeugt. 
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% 

$cUgrun au$ 5 (Sarmin unb Curcuma. 

(gilt V» tt- Seibe, 33anb, ®ha»l8 jc.) 

9luf Oauer gegen bie ßuft unb Seifenlaugen ifl bei fdjönen bell* 
grünen färben nie $u rechnen, welches baber auch non biefer garbe 
gilt. Oie Oarjtellung biefeS ©rün eignet jt<h borjügli* nur für ben 
{leinen ^Betrieb. 

Um biefe hellgrüne $arbe 8 U ef8 eu 3 fn ' füllt man ein beliebiges 
©cfä§ mit ^anb^ci^cm, reinem ffiajfer, fe^t bemfelben 4 !ff/. jartge* 
putoerten 9Uaun, 2 JZK gemahlene Curcuma unb ebenfooiel in 
reinem, ^ci§cm ffiaffet gelojten 3ttbigo* Carmin h' n « u - bi® *ie 
glüffigteit bie grüne garbc angenommen hat, »eiche man obngefäbr 
»erlangt, hierauf bringt man bie gereinigten unb gefpülten 3c»'<be 
hinein unb läßt fle 15 bis 20 Minuten lang barin b^umarbeiten, 
»orauf fte bann »ieber herausgenommen unb gefpült »erben. So* 
mit ftnb biefelben gut. 

2Sirb ju biefer $arbc mehr ober weniger 3nbigo*Satmin unb 
Curcuma in 9ln»enbung gebracht, fo laffen fieh hellere unb bunflcre 
grüne Farben barficUen. 


3 . 

Ouitfclgrün auS blaufaurcm Äati, ©clbholj ober 

Ciucrcitron. 

( gür V a fl. ®eibe, 23anb, ®b air l® k.) 

OiefeS ©rün jeicf>nct jtcb bcfonberS baburch auS, »eil eS ficb 
ebenfalls für ben {leinen ^Betrieb unb j»ar jum färben ber fRegen* 
fdjirmc eignet. Obgleich baffelbc nicht unter bie grünen garben mit 
inbigofüpenblauem ©runb ju rechnen ifl , fo ifl ce hoch fajt eben fo 
bauerhaft, als jene. Oie Oarjtellung beffelbcn gefchieht am beften 
folgenbermajjen. 

€$rabtr'l ßdjriflen, 27 . £t>$n. 7 
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URan füllt jwei #olj* ober andere ©efäjje mit reinem, faltem 
ober lanwarmem SBaffer, fefct bet glüfjigfeit in bem einen ©efäfj 2 Oßfa 
fatyetcrfaurc (Stfcnlöfung unb ber in bcm anberen ©efäfj 1 Sßtk. 
gelbe« blaufaurc« Äali unb y 2 .$fc6<J>mefelfäurc bin$u, «nb 
beginnt nun ba« Slaufärben wie folgt, ©rft bringt man bic ©eibe 
in bie falpetcrfaure ©ifenflüfjigfeit, läßt jie 12 bi« 15 ÜJiinuten lang 
barin berumarbeiten unb nimmt fie bann wieber betau«, hierauf 
bringt man fie in bie blaufaurc Äaliflüfjigfeit, unb wieberbolt auf 
biefe ffieife ba« gärben »on einer glüfjigfeit in bie anbere, bi« ein 
»olle« SDiittelblau erzeugt worben iji, worauf bie ©eibe gefpült unb 
folgenbermafjen alaunt wirb. 

Um bie Operation be« Alaunen« ju bejweefen, füllt man ein ©e* 
fa§ mit reinem, faltem Sßajfer, fefct bemfelben 4 gartgepulberten, 
tn reinem beiden SSajjer gelbjten 5llaun binju, bringt bie blau ge* 
färbte ©eibe hierauf hinein, läjjt jie 12 ©tunten lang barin »erblei* 
ben unb nach Setlauf biefer 3eit berau«nebmcn, worauf jie gefpült 
unb in banbbeijjem reinen Sßaffer mit 3ufa{} non 2^6i Oucuitron 
obet ©elbfwljejtract grün gefärbt wirb. 9ia<bbem man bie ©eibe 
wiebet gefpült, ijt jie gut. 


4 . 

ß<f>t fTmnfclgrün au« ber warmen SnbtQofitye, Ducrcitron 

ober ©clbljol}. 

(gilt V* U. ©eibe, ©attb, ©b att >l« :c .) 

Oie« wirb na(b bemfelben Verfahren wie ba« »orige gefärbt, 
nur ba§ anjtatt be« faliblauen ein bcUfter ober bunfleter inbigofü* 
pcnblauer ©runb in 2lnwenbung gebraut wirb. 


Digitized by Googl 



99 


IUun?el)ntfSi Capitfl. 

$>aS färben t>er braunen färben für 6eit>e, 
23ant>, €ljaiül$ je. 

®a« ©raunfärben bet ©eibe roirb au« »erfdjiebenen 3ngre* 
bienjen »oHjogen, namentlich au« bem in ©etbinbung 

mit SÖlaubdj/ in ber Uteujeit jcborf> beffet au« bem braunen (Sa* 
tccfyu unb 3abonica. fiebere ©ubjtanzen erzeugen bei einfacher 
©erfahrung«t»eife ftet« echte unb fchöne btaune gatben. ©a« $ir* 
ben bcrfelben gefehlt auf folgenbe Seife. 

1 . 

fHoth&raun, Gorintfj, Qlmatöntlj, ©ranat au§ 9iot^ 
unb Sötaubolj. 

* (gür V* U. Seite, ©anb, S^aml« ic.) 

©iefe Farben »erben ade einer ©efyanblung unterzogen, nur 
mit bemUnterfcbiebe, bafj man ju einer mehr, unb ju ber anberen »eni* 
ger ©laufjolj in 2lnwcnbung bringt; biefclbe ift nicht unter bie 
bauerhaften garben $u jS^len, unb wirb burch fiuft unb fdjma^e 
©auren leicht jerftört. 

Sill man obige ftatbe barjteüen, fo füllt man ein ^öljerne« 
ober ©otjeflan* ober auch ©teingutgefäfj mit reinem falten Saffer, 
fefct bemfclben 4 Mi ?Uaun ^ingu. welker in reinem, tjeijjem Saf* 
fer gelöft morben, unb bringt nun bie gereinigte unb gefpülte ©eibe 
hinein. Dtachbcm biefelbe 12 ©tunben lang batin »erblieben, wirb 
pe wiebet hmiu«genommen, gefpült unb folgenbermajjen braun 
gefärbt. 

3u biefem ©ehuf füllt man ein beliebige« ©efäj? mit reinem, 
hanbljcifiem Saffer, fefct bemfelben 2 Mi feingepuberten dlotl)* 
Jjoljejtract h)in 5 U , welcher »orhet in fo<henbheifjem Saffer gelöfl 
worben, unb bringt nun bie ©eibe h» ne * tt - # at man biefelbe 
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*/ 4 ©tunte lang batin herumgearbeitet, »irb ftc »ieber herauägenom« 
men unb in bcrfclben glüfjigteit mit ct»a$ 2Mauf)olg gebunfclt. 

2)aburcb, baß man mehr ober naeniger ©lauholg in 3ln»enbung 
bringt, »erben fjeflere ober bunflere braune garben erzeugt. ©eßt 
man bem ©othholjcrtract aber etroaä ©clbholgcytract hingu, fo 
laffcn ftc^ gclblicb : braune garben ergeugen; in manchen fällen »irb 
man auch etroaä ©urcumä in 2ln»cnbung bringen fönnen. 2)en 
Stot^oljeytract mit bem ©lauholgcrtract gu mifchen, ifl nicht g»ecf* 
mäßig, benn c$ »erben jebergeit nur fd)led)te, flccfigc braune garben 
baburch ^ernorgerufen. 


2 . 

<5d)t ÄaffccBraun auS (§ated)u. 

(gilt V 2 tt- ©cibe, ©anb, @^a»I8, Ätciber jc.) 

Diefeä fdföne ©raun eignet fidj für jeben ©etrieb unb bie hier 
angegebene ©crfahrungämcife gu feiner Jsatjleflung ifl bähet febet 
anberen oorgujichen, ba c$ nach berfclben nicht allein billig unb 
jicber, fenbern auch möglichft echt barguftcflcn ifl. 

©tan bringt in einen fleinen Äeffcl, ober in ein irbcncä ©efd^ire 
4 biä 5 ©erliner Duart reine« SBaffct ( ba« Duart 2 €t.), ergibt 
baffelbe gum Wochen unb fügt gu bcmfelbcn 4 tft/i. feingcpulncrte« 
cdjteS Braunes (Satcdfu, läßt biefc glüfftgfcit hierauf 15 ©tinuten 
lang gclinbe burc^foc^cn, bringt biefe tlbfod)ung fobann in ein ©e* 
fäß mit hinrei^enbem, fc^arf heißem reinen ffiaffer, unb t^ut bie ge* 
reinigte unb gefpülte 6cibe hinein, ©aebbem man biefc barin 15 
©iinuten lang hetumgearbeitet , »irb ftc »icber herauägenommen 
unb folgenbcrmaßcn fertig braun gefärbt. 

©tan füllt gu bem ©nbc ein ©cfäß mit reinem, febarf heißem 
SBaffer, fc^t bemfelben 1 Ißfa fcingcpulocrtcä rothcS djromfautcS 
ilali hingu, bringt bie mit (£atcd;u vorbereitete Seibc hinein unb 
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faßt fte abermal* 15 URinuten lang batin hftumarbeiten, worauf ftc 
wiebcr berau*gcnommen, gefpiilt wirb unb fomit gut ift. 

3 . 

ddjt Dunfcfbraun au« datcdju. 

(gilt V* ft ©eibe, 33anb, ©bawl*, Älciber jc.) 

(SW e u . ) 

Die ©eibe wirb nach bcm befannten ©erfahren er fl faffeebraun 
gefärbt, bann gefpiilt unb folgenbermaßen gebunfelt. 

ÜWan füllt ein ©efäß mit reinem, Ifanbwarmem ffiaffer, fefct bem= 
felben 1 difcnöttriol (^upfertoaffier) ^ingu, bringt bie 
©eibe t>inein unb läßt fte 15 ©iinuten lang barin tjerumarbeiten, 
worauf fte bann wieber berauögenemmen unb gefpült werben fann. 
3p man hiermit fertig, bann ig bicfelbe gut. 

©ringt man ^ierju mebr ©ifenpitriol in Ulnwenbung , fo erhält 
man get* bunflere braune garben 

Da* Dunfein mit einem 3»fn|5 bon ©lau^olj ju poüjielfen, er* 
jeugt nur matte, ungleichmäßige braune garben. 

4 . 

dd)t £>aoanua ober ©clb&raun au« ^apontca. 

(gut l / t it ©eibe, 33anb ober ©bawl*.) 

Diefe beliebte garbe, bie früher nur mit ©cbwicrigfeit unb nicht 
einmal bauerhaft barjugeücn war, wirb jeßt folgenbermafjen ein* 
fach, gut unb PP?* 1 gefärbt. 

3)tan läfjt in einem f leinen Äeffel ober irbenen ©efäß 2 bi* 3 
^Berliner Duart (ba* Duart ju 2 //.) 2 £t/h fcingepulrertc 
ntca */ 4 ©tunbe lang gelinbe burebfoeben, bringt liefe Tlbfocbung 
in ein ©efä§ mit hinreidjenbem , fd>atf heißem reinen Söaffer, t^ut 
bie gereinigte unb gefpiilte ©eibe hinein, läfjt pc 15 Dtinuten lang 
barin berumarbeiten unb bann berau*ncbmcn. hierauf wirb nun 
bie ©eibe folgenbermaßen erfl fertig braun gefärbt. 
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Da« fyietju beftimmte ©efäfj füflt man mit reinem, ^anb» 
bei§em ffiaffer, fe^t bemfelben l / 2 feingepuloerte« rotfjcS 
d)roinfaure$ Äali fyinju, bringt bie ©eibe hinein unb läfct Ge 
15 SWinuten lang barin tjerumarbeiten. Stäubern man biefelbe wie* 
ber berauSgenommen unb gefpült, ijt fie gut. 

5 . 

(Sdjte röt^tid^e SJiobefarben au8 braunem ßatcdju ober 

Saponica. 

( gür 7 S U. ‘Serbe, S3anb, @ba»l8 jc.) 

(9? eu.) 

Die Darfteüung ber rötblttbenüDtobe färben ijiin früheren 
3abrcn, namentlidj jum gärben ber ©eibengegenjtänbe, ebenfalls 
mit ©cbmierigfeiten uerbunben geroefen; fie mürben geroöbnlicb au« 
bem Ulotfy», ©elb» unb Slaubolj unb ber Cochenille prepare jc. 
bargejteüt. Durd) Ulnmenbung be« (Jateebu ober ber Saponica jinb 
biefe gerben einfa<b, bauerbaft, fdjÖn unb fajl ohne großen &often* 
aufmanb folgenbermafjen barjuftelten. 

Wan lä§t nach befanntem ©erfahren IV 2 jartgepuloerte 
3aponica in 1 Duart reinem ffiajfer */ 4 ©tunbe lang gelinbe 
foeben, bringt bie Ulbfocbung in eine glüffigfcit »on reinem, fd^arf 
banbbeijjem ©affet unb läfjt bie gereinigte unb gefpülte ©eibe 
J / 4 ©tunbe lang barin b*rumarbeiten, morauf fie mieber b«rau«ge* 
nommen unb folgcnberma&en gefärbt mirb. 

3u biefem ©ebuf füllt man ein ©efäj? ^inlängli^ mit reinem 
banbbeifjen SBajfer, fefct bemfelben % feingepuloerte« rotf)^ 
d)romjaure§ Äati binju, bringt bann bie ©eibe hinein unb. läfjt 
iie */ 4 ©tunbe lang barin berumarbeiten. £at man biefelbe nadj 
bem £erau«nebmen gefpült, bann ijt fie gut $u nennen. 
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6 . 

9&ötljlicf)*ßtaue 9Robefatbett. 

(gilt V t U. @cibe, S3anb, ©fyawtä :c.) 

(91 tu.) 

Diefe »erben na<$ bemfelben ©erfahren wie bie rötbüdjen 2Äobe» 
färben gefärbt, unb bann nur in einer glüffigfeit non ^anbwarmem 
SBaffer mit 3ufafc *>on etwa« (Sifcnbitttol (Äupfctlü affet) gebun* 
feit, ^at man fie {^ausgenommen unb gefpült, fo jinb jte gut. 

#at man im mittleren ober größeren Setricb ju färben, fo ift 
e« jwecfmäfjig, bie jum Staunfärben benu&te Satecbu* ober 3apo* 
nkaflüffigfeit in einem #ol$* ober <Steingefä§ aufjubewa^ren, bamit 
man, wenn bie« crforberlicfy ijt, non berfelbcn jum gärben ber 2Wobe* 
färben etwa« in Slnwenbung bringen fann. $ie einmal in 2lnwen» 
bung gebrauten ßatedju* unb 3aponiea*3lbfod?ungen ftnb bem Ser* 
berben bur$ längere« Slufbcwatyren nicfyt unterworfen. 


3röanfijgfU$ Capitel. 

$>a$ gärben ber ftfünarjen unb grauen garben 

für Seibe 

wirb feit langen Sagten fef>r »erfdjieben ooöjogen unb Debet glaubt, 
wenn aucfy nur irrigerweife, ba« bejte Iftecept ju biefet §atbc ju l>a* 
ben unb bewahrt eS al« ©c^eimni§. 35ie fortgefe&rittene ©t>emie in 
Setbinbung mit ber praftifd>en (Erfahrung le^rt jebod) biefe gwbcn 
jefct auf einfachem, fixerem 2öege »iel beffer barjujlellen, als fonjt. 
$>a« ©djwarjfärben ber ©eibe wirb für ben großen wie fleinen 23e* 
trieb freuet unb »otlfommen am befielt nur nad) folgenbem ©erfahren 
auSgefü^rt. 
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1 . 

dd)t 6dfotmr$ au« cfjtgfaurcm Geifert $ur 91nwcnbung 
im grafen mic im Meinen fBetrielr. 

(gut V* U. ©eibe, Sanb, ©§awl8 ic.) 

(Be u.) 

Die Bereitung be« effigfauren ©ifen«, gefeite tiefe nun au« 
(Sifen feile, faurem Bier, ober au« anberen bcrgleidjcn üftaterialien, 
ifi Ijinlänglicfy befannt; e« ift baffelbe für ben flehten l>äu8lid>en 
gärbereibetricb bie ben 3« u $en unfcbäblicbftc ©djwarjbeije. Da« 
gärben biefe« ©<bwarj wirb folgenbetinafjen ooßjogen. 

SWan bringt bie gereinigten unb gefoulten 6cibenjeu$e in bie 
efftgfaure Qiifenlöfung unb läßt fic 15 Minuten lang barin Iterumar* 
beiten, worauf fte bann f)erau«genommcn, gefoult unb folgenbet* 
mafjen fd)war$ gefärbt wirb. 

Um bie« $u »olljieften, füllt man einen beliebigen Äeffel ober ein 
irbene« ©efäjj mit reinem SSaffer, erfjfot biefe glüfjtgfeit f>anbf>ei{j 
unb fc|t bcrfelbeu 2 <M. fäuflidien Sölauljoljcjtract unb A / 2 
©dÖ^oljCjtract in mögli^jt feingebuloertem 3ufianbe l)in$u, 
bringt nun bie gefoulten ©eibenjcudje hinein unb läfjt fte nad) bem 
befannten Berfaljren bei jteigenber -ftfoe bi« jum 5tod;en barin Return* 
arbeiten. Badfoem man fie toicber ^erau«genommen unb gefoült, 
jinb fte gut. 

2 . 

ddjt €d)War$ au« falpcterfaurer (Sifenauflöfung. 

(gilt V* U. ©eibe, Banb ober ©§awl8.) 

Die« wirb naef) bemfclben Berfaltten wie ba« au« bem efftgfau* 
ren Sifen gefärbt, nur ba§ man anftatt beffelben fatyetcrfaute 
(Sifenauflöfung in Bnwenbung bringt. 3m gro§en ober mittleren 
Betrieb bringt man bicfelbe, um freier $u färben, na^ ©tärfegraben 
be« ©äurenmeffer« oon Beaume in 51nwenbung; leitetet mufj in 
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bem mit falpetcrfaurer Sifenauflöfung gemixten reinen ffiajfer 

3 ®rab anjeigen ; bieS ijt bie richtige ©tärfe. 

$üt ben fleinen §au$lidjen betrieb fegt man ju einer gewijfen 
Duantität von reinem, faltem fflaffer foviel falpetcrfaurc ®ifcnauf< 
löfung, ba§ bic glüffigfeit «ine fchwach gclbbräunlicfK $arbe bavon 
annimmt, unb lagt bic ©eibe einige ©tunben lang barin verbleiben, 
worauf fte wiebet herausgenommen, gefpült unb nach bem befannten 
©erfahren mit ©lauholj* unb @elbf>olgejtract ft^matj gefärbt wirb. 

©ie effigfaute Sifenauflöfung f)at ben befonbern ©or$ug, baß 
biefclbe nicht an fätbenbet Äraft, fonbern nur an ihrer üftenge 
abnimmt. 

©ie falpeterfaurc (Jifenflüfjtgfeit fann man auch ohne 3 u fafc 
von falpcterfaurer Sifenauflöfung jum gärben in Qlnwenbung 
bringen. 

3. 

Sdjtoatj au§ Cetfenöttriol (Äupfcttoaffer). 

(gür V* U. ©eibe, S3anb, ©IjawlS jc.) 

©iefeS für ben fleinen ©etricb übliche ©<hwat$ ftnbet namentlich 
in Snglanb vielfache ^Inwenbung unb ijl folgenbermagcn leicht unb 
ßd?et barjußeüen. 

©tan füllt entmeber ein h^ftneS ober auch «in ©orjcüan» ober 
©teingutgefaß mit reinem, hnnbwarmem ffiajfer, lägt in bemfclben 

4 l£t/k ©ifenbitriol (Äu^fcrtoaffer) löfcn, bringt bic gereinigte 
unb gefpülte ©eibe hinein unb lägt fie 2 bis 3 ©tunben lang baritt 
verbleiben. SJtach ©erlauf biefer 3«it wirb fte bann herauSgenom* 
men, gefpült unb folgenbetmagen fchwarj gefärbt. 

$ier$u wirb ein ®efäß mit reinem Söaffet gefüllt, baffelbe fwnb* 
heig erbigt unb bemfclben 2 <&(/u fäuflicfjcr 33Iauhol$C£tract unb 
V* Sßft. ©elhgoljejtract in $artgcpuloertem 3ußanbe hinjugefügt, 
hierauf bie gefpülte ©eibe hineingebracht unb bei jieigenbtt -^i^e bis 
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nahe bem Äochen fortwührent fyerumgtat&eittt. Sltachbem fit hetau«» 
genommen unb gefpült, ifl biefelfee al« gut $u betrauten. 

3m fleinen prbereibetrieb fommen Seibenjeuchgegenflänbe viel« 
fad) »on oerfd)iebenet ©runbfarbe »or, in tiefem ftaüe »erben bie 
fetteren juerfi unb bie bunfleren gulefjt in bie ©lauholjflüfftgfeit ge* 
bracht. Oft ftnben ftd) auch Seibenjeuche, bie beim gärben einen 
bräunlichen «Schein angenommen ^aben, biefen barau« ju entfernen, 
wafd)t man biefelben in einer fyanb&eijjen Seifenflüfftgfeit unb fpült 
fre, worauf fte in ihrer richtigen prbe fi<h barjleßen unb gut ftnb. 

4 . 

Stiller*, bunfcl* unb gelblid) * graue 2Jiobefar&en jc. 

(Pr V* U. ©eibe, Sanb, ©hawl« tc.) 

Oie grauen garben ftnb im©anjen 'Xbftufungen ber fcbwat* 
jen prben, nur bajj ^ierju weniger Sci$* unb prbmaterial in 3ln* 
»cnbung gebraut wirb. 9lach bem neueren Verfahren »erben bie* 
felbcn folgenberntafjen bargfjMt. 

9ftan füQt ein beliebige« ©efäjj tyinreidjcnb mit reinem fianb* 
warmen Söaffer, fefct bemfelben einige tropfen falpeterfaure ober 
efftgfaure (Sifcnauflofung ober auch % bi« V* ©tfenöitriol 
ftinju, bringt bann bie gereinigte Seite hinein unb Iäjjt fie 10 bi« 
15 üRinuten lang barin herumar6eiten, worauf fte ^ausgenommen, 
gefpült unb folgenberntafjen grau gefärbt wirb. 

3u biefem Seljuf wirb ein beliebige« ©efäfj mit reinem, tyanb* 
heifjem SBajfer gefußt, bemfelben ber in reinem fjeijjen SBajfer ge* 
löfte unb abgeflärte £Blauf>olje$tract hinjugefefct, fobann bie 
gefpülten 3eu<$e ftineingebra^t unb 12 bi« 15 Minuten lang barin 
herumgearbeitet, hierauf »ieber hftauSgenommen unb gefpült, worauf 
fte gut ftnb. 

Oabutch, bafj mehr ober weniger Slauholjeytract in 9tn»enbung 
gebraut worben, ergielt man hellere ober bunflere graue ptben. Durch 
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8ufafc »on etwa« ©elbholg* unb SRot^oljfjrtrad finb alle beliebttn 
grau* unb gelblt(^>töt^ltd^en HÄobtfarbcn einfach unb fichet bargujteüen. 


<Einunt>?ro anjigfU« Capitel. 

T>i e 9typretur bcr gefärbten <Seifcen$eud)e, ber ©eibe 
im lofen 3 u f* rtn ^ c (^trangfeifce), mie ber bereit« 
geto>ebten, aU Saitb, 6f)amt«, Kleiber :c. 

3Me in ©trängen gefärbte ©eibe, ob biefe nun Drgigin ober 
SEramrn genannt wirb, tf>ut nicht« gut ©acbe, brauet gum ©ehuf 
be«2Beben« ober gurSerwenbung gu ©ofamentirarbeiten feiner 9lppre* 
tur mit ©ummi arabicum ober begleichen Mitteln unterzogen gu 
werben, benn e« liegt in berfelben fclbfi fdjon ter ibt eigentümliche 
natürliche ©lang. 2lnber« ijt bie« ieboeb bei ben fowo^l im gröjjc* 
ren wie auch im fleinercn ©etrieb oft »orfommenben umgufarbenben 
©eibengeueben, welche meijten« bur<h längere« fragen burdj bie 2uft 
unb ben ©taub ibren natürlichen ©lang »erloren hu&en, ben man 
bann nach bem färben mittel jt ©ummi arabicum, ©enegalgummi, 
Jragantb k., je^t aber fdjöner mit ©elatine wieberhergujtetlen fudjen 
mu§. (Sben fo »crfchieben jinb bie gum 21ppretiren nöthigen ©eräth* 
fchaften, welche man in Qlnwenbung bringt, bie mcift in neueret 
3eit einer erflccflichen ©erbejferung untergogen worben finb. Üüe* 
felben jtnb folgenbc : 

1) 2Ja« Appretur br et. au« magerem Sannenholg gefertigt, 
war bei bem alten ©erfahren be« Ülppretiren« in ©ebrauch; bie nach 
bemfelben appretirten Studie geigen ftch aber nicht fanft, fonbetn 
bretig, hott. . 

2) 2Die Appretur auf bem ©oljter. SMefeo ©erfahren 
beim ülppretiren ijt nur für ©cbönfätbereitn bei grofjem ©etrieb 
gwecfmajjig. SDaffelbe hat meijten« eine 2ange oon 5 bi« 6 gufj, 
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bic ©reite rietet ftch nach bem großem obet geringem ©etrieb; e$ 
ift über einem hcijbaren Ofen angebracht unb fann mittelft einer 
©orrichtung gewenbet werben. 

3) Oie Appretur mittel ft beS ©ahmenS. Oiefe ifi für 
ben mittleren ©etrieb jwecfmäfjig; bet ©ahmen ift au$ Sannenholj 
in beliebiger ©röfje gefertigt, erfl mit geringer Seinwanb, bann nod) 
mit glaneö ober einem anbern geringen meinen ffioflenjeucb über* 
jogen. Oa$ 21ppretircn ber gefärbten feibencn 3 eu $ c nach biefcn 
©orrichtungen wirb folgenbetmafjcn oolljogen. 

©Jan bringt bie gefärbten unb gefpülten 3euche im feuerten ober 
getroefneten 3ufianbe in eine glüfjigfeit oon reinem, faltem ober 
lauwarmem ffiaffer, ber man etwas ©ummi arabicum, ©ummi ©ene* 
gal, £raganth ober ©clatinelöfung hinjugefefct, unb näjjt biefelben 
gut barin, worauf fie herausgenommen, »on feer glüfjtgfcit gut 
auSgebrücft, mittelft eine« 2Bafchf<hwammeS gleichförmig nach kern 
©trich ber ©eibe aufgeftrichen, mit ©tecfnabcln befeftigtunb möglicpft 
fchnell in bet ffiärme getroefnet werben. Sttach bem Itocfnen ftnl> 
fie gut. 3n biefelbe Jlppreturflüfjigfeit fann man ohne 3nfaj} »on 
©ummi k. auch ©eibenjeuche oon betfelben garbe bringen. 

4) OaS 9lppretircn ber gefärbten ©eiben jeu<he für ben flei* 
nen häuslichen Setrieb. 

OieS wirb am beflen burch baS ©ügeln ober ©lätteu berfelben 
oolljogen unb bringt einen guten, fieberen ©tfolg, wenn mit 3luf* 
merffamfeit oerfahren wirb. 

©Jan bringt ju bem Gsnbc bie gefärbten unb gefpülten ©eiben* 
jeuche nach kern befannten ©erfahren in eine ‘ilppreturflüfjigfeit, 
brüeft fie gut oon berfelben auS unb plättet (bügelt) fie nach bem be* 
fannten häuslichen ©erfahren übet einem reinen Sein* ober ©attun* 
jeuch möglich ft h {i f- 
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-fünfte vtbtljcilumj. 

£«$ 2öei§Mcid)cn t>cr 23aunrt«otten?, Seine«? uni) 
$flnfgnrnc, ober ber au$ benfelben gelebten 3 eu( ^^ 
fotoic bie Bereitung bcö SBIeidjnmfferS (^lecftoaffer) 
für ben größeren, toie für ben fjäuslidKtt betrieb. 


$ie fficifjbleiche, gewöhnlich 99t ci d) c genannt, ift ein ©er- 
fahren, ben 3 f uchcn au« natürlichen ©flanjcnjloffcn niefct allein eine 
angenehme, wcifjc garbe ju ertheilen, fonbern biefelben auch »on ben 
anhangenben unreinen Subftanjen ju befreien, roobutch biefelben 
nic|t fomobl einen fanftcren Eingriff erhalten, fonbern bie Farben 
ftdh aueb fd^öncr , bauerhafter unb billiger auf benfelben barficllcn 
taffen. 

©or Gntbecfung bet fogenannten ebemifeben ©chneüblciche (#iy* 
©leicfjc genannt) brachte man nur bie Sftaturbleiche, ein befannte« 
©erfahren, welche« fiele Seit in Ulnfpruch nahm, in Qlnmenbung. 
SBir haben bal;et c« abermals bet (E^cmie ju banten, bafj bie« je^t 
anber« geworben ift. 9lbet wie c« bei faft allen neuen, nü^lid^cn 
©rfinbungen ber ffall, fanb anfänglich auch biefe fiele ©egner, theil« 
au« Peinlichem 9teib, ba ba« ©erfahren Anfang« geheim gehalten 
mürbe, tbeil« au« Unfunbe unb ©cwinnfucht ber im gtofjcn ©etriebe 
arbeitenben ©leider ; man fudbte ba« ©ublifum glauben ju machen, 
bafj bie nach biefem ©erfahren gebleichten «Stoffe fich nicht fo bauer* 
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baft, all bie nach ber alten TOethobe gebleichten erwiefen. 6$ wut* 
ben darüber auch falfdje ©emeife bargelegt; man !ann aber in eitlem 
überftürgen, benn bet Ärauter ffraft ift mancherlei, halb wirft fte als 
®ift, halb als Arjenei, fo auch tyier. AuS Unfunbe braute man auch, 
teils um baS ©leiden fdjnellet $u »oöjiehen, teils wahrfcheinlicb um 
erfl93crfuche $u machen, eine ju gro§c 3Kenge iölei^flüfftgfett in Anwen« 
bung, moburch natürlich eine 3«ftötung entmicfelt mürbe; baffelbe 
fann aber auch bei Sachen »on ©ifen gefächen. Dies ift jc^t feft« 
geftellt: wirb bei ber djemifdjen ©leichc mit einfacher Sachfenntnijj 
»erfahren, fo bleiben bie gebleichten ©arne ober 3*u<he bauerhafter, 
als bie bei naffen grühjahren unb Sommern auf ber Olafen« ober 
©raSbleiche auSgelegten. 

Anfänglich mar bie ©eceitung bet Sleichflüfftgfeit (chemifch ojty* 
bitte Saljfäurc) f^mierig, erforberte eigene Vorrichtungen, unb war 
auch ber ©efunbheit nachtheilig; bureb bie neuere ©rftnbnng, biefeS 
©aS in gelösten 5talf $u leiten (Shlorfalf), ift man aber biefen 
Uebelftänben jc^t überhoben. Der ©hlorfalt fomnit im f>anbel als 
ein meifjeS ©uloer »on eigentümlichem, fiechenbem ©cruch »or, unb 
man muh benfelben in möglichft frifebem 3»fianbe jum ©leiden in 
Anwcnbung bringen unb ihn in gut »erfebl offenen ©efäfjen aufbe« 
wahren, ba baS ßhlorgaS entweicht unb ber Äalf auch geudjtigfeit 
aus ber Suft anjieht. 

DaS ©leiden ber ©aumwoüen«. Seinen« unb Hanfgarne unb 
3euche ift aus Olachftehenbem ju erfehen. 


3n>riunb?n)an?igjte0 Capital. 

dimueidjen ber §um 23Icic^cti beftimmten Saum* 
tuoüen?, Seinen* unb Hanfgarne unb 3cu<$e. 

Die ©arne ftnb jwar nicht, wie bieS bei ber Schafwolle ber gall 
ift, burch Schweif! ober Del, fonbern es ftnb biefelben gewöhnlich 
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nur butd) ben beim Spinnen erzeugten S<f)muj}, beim 9öeben bet 
ßeudije aber burdj Starte (Äleifter) »erunrcinigt; biefer Sd?muj$ mufj 
»or bem Sleidjen erfi »otlfommen entfernt »erben, unb man »erfahrt 
ju bem (Snbe folgenbermafjen. 

SDtan bringt bie ©arne ober 3eudj>e f<fyid)t»eife in ein työljerneS, 
f>inlanglidi> grojjeä ©efäfj unb jtreut jmif^en jebe S$idjt einige 
£änbe »oll SBBeijenHete. hierauf iibergieft man biefelben mit reü 
nem, fd>arf f>anbljeifjem ffiaffer, bcfdjwert biefelben mit Kretern unb 
Steinen unb läjjt fte in biefem Buftanbe 24 biö 48 Stunben lang 
»etbleiben; aläbann »erben jte IjetauSgenommen unb am ftlufj ge» 
fpült, »elcfyeS unter 9lu$flopfcn mit einem ^olgfe^lagel mehrere OJtal 
»ofljogen »irb. 3m großen betrieb »irb bajfefbe mittelfi einet 
SBafcfymafdjine »onkogen. 3jl tiefe notf>»enbigc Vorarbeit beenbet, 
bann fdjreitet man jum 2lu$focben ber ©arne ober 3 fU $ c < »el^ed 
folgenberma&en gcfdjicfyt. 


IDreiunö?tt> an?i<jfte$ CapiteL 

9tuSfod)ett ber jum 23IeidP»en beftimmten 23aum* 
woüen?, Seinen* nnb ^anfgnrne ober 

(gilt 50 U. ©ante ober 3cucf)e.) 

25ie$ »urbe früher im ©rofjcn »on fogenannten Steigern, »ie 
aud) im $au$li<$en unter mannen Sd)wierigfeiten mittelft be$ foge* 
nannten 21 efcfyet i, einet 93erbinbung »on $ol$afi$c mit Äalf, 
»oKjogen; jejjt aber iji biefeS 23erfaf>rcn für jeben Setrieb einfacher, 
billiger unb »eit »oflfommener auf folgcnbe Söeife ju bejwecfen. 

3Me Saumttoüengarne (£»ijle) unb bie auä benfelben gewebten 
3eud)e ftnb gewö^nlid) »on natürli^er §arbe, folglid? nicfyt fdjön 
»eijj, bafyet bebütfen biefelben aud> feiner fo fräftigen Se^anblung 
mit Soba unb ©fjlorfalf, al$ bie pdjfenen ©arne (ßeinengarne) ic. 
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Um bad Sudfodjen ju beginnen, füllt man einen fupfernen ober 
eifernen Äeffel mit reinem ©affet, fejjt bemfelben 5 <ti. fäufücfye 
crffftaUifirte €>oba fyinju unb erlji|}t bie glüfftgfeit gum Stoßen, 
bringt bann bie ©atne ober Seudje hinein, läßt ffe nad> bem befannten 
Setfafyren barin ^erumarbciten unb 2 ©tunben lang gelinbe barin 
fodjen, aläbann werben fie fyerauägenommen, gefpült, Pon berglüfffg» 
feit abgerungen unb folgenbetmajjen meifj gebleicht. 


&urun&?u) an^ijgfUs Capitfl. 

Seijib(cid)cn bcr nuögefodjtcn 23aumtooUen* 
fjnrne unb 3cud)e mit (Sfjlorfaif. 

$>iefcd mistige ©erfahren mürbe auä Unfunbe ®ft nur unpoll.- 
fommen Polljogen, ba ÜJlandjer ben ©fdorfalf nad> ©utbünten ober 
andj nadj unrichtigen 9f ccepten in Qtnroenbuug braute. (Sä mu§ 
aber jebe djemifcbc Cpcration, um ju gelingen, auf gemiffcn feffen 
©runbfäjjcn berufen. 35er 23cft^ eincä ©äurenmefferö pon Seaume 
ijt hiergu aufjerff net^menbig unb eä foffet felbiger nur einige ©rofdjen. 
3n feiner garbetei, unb in feinet 23lcid>anftalt, ober in größeren 
4>auäflänben fotltc biefcä Snffrument fehlen. 

$)er jum ©cijjblcicben nötige (Slfforfalf nuijj in reinem, f>ei§em 
©affet erff pollfommen gclöff roerben, weldjeä folgenberma§en poU* 
jogen wirb. 

ÜJian bringt in ein $annenf)ol$gefajj, beffer no<f> in ein Ijinlang* 
lid) grofjcö £f)on* ober ©teingutgefäfj, 5 <ti. fättflid^cn Gftforfalf, 
ben man na$ unb nad) mittelff eine« $annenf)ol$ffabeä mit 4 (Simet 
reinem, fd>arf Reißern ©affet V 2 ©tunbe lang anrüt>rt, fejjt baä 
Umrüfyren in ber 3fit Pon 2 ©tunben einige ÜJJal fort, worauf man 
bie ftlüffigfeit 12 ©tunben lang $um Älären rillig fielen lä§t, flärt 
biefelbe bann Pom Sobenfafc befjutfam ab unb übergiefjt ben 9lücf* 
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fhtnb bei ßfylotfalfi mit berfelben ©ienge ^ei§en ffiajfer«. 3m 
Uebrigen beobachtet man ganj baffelbe '©erfahren. 9?a<hbem man 
hiermit fettig , fcbreitet man jum ©leiden. 

SDtan füüt ein ^tnlänglie^ gro§c$ £oIjgefä§ mit ffiaffer (im ©om* 
met mit faltem, im Sinter mit lauwarmem), fefct bemfelben bann fo 
Viel flate (S^lorfaltlöfung ^inju, ba§ bie ftlüfjtgfeit eine ©tärfe non 
2 ©rab nach ©eaume’ä ©äurenmeifer jeigt, bringt bie ©arne auf 
glatten £annenl>ol$jtöcfen unb bie 3«uche mittelft eine« beweglichen 
<f>a«v>el« hinein, läßt fte % ®tunbc lang nach bcm befanuten ©er* 
fahren barin fyerumarbeitcn unb eine ©tunbe lang barin verbleiben, 
worauf fte bann fycrauigenommen werben. 

3cfct f>at man nur noch nötljig, biefelben von ber fjlüfjtgfeit gut 
abrinnen ober auiminben ju laffen unb $u fäuern, wcldjei in folgen* 
ber Operation befielt. 


4rünfunö}u> anjtgjUs Capitrl. 

Säuern bermitGfjlorfntfpfpgfeit uorbereiteten 

Sfluimuoüengarne unb 3* U( *) C $um »böigen 
2öei§bteid)en, 

Oai ©äuern ber ©arne wirb gleich, nadjbem biefelben in ber 
©tylorfallflüfjtgfeit befyanbelt jtnb, unb ohne ba§ man fte fpiilt, 
folgenbcrmafjcn ooßjogen. 

5Kan füllt ein Iannen^oljgcfä§ mit reinem, faltem SBajfer, fefct 
bemjelben nach unb nach f° Sd)lt>cfclfäure (englifdje^ 
QSitriolöt) binju, ba§ fclbige« eine ©tärfe von 2 ©rab nach 
©eaijm6’$ ©äutenmeffet jeigt, bringt bie ©arne ober 3eu<he hinein, 
läfjt fte nach bcm befannten ©erfahren barin h cru mnri>eiten unb 
eine ©tunbe lang batin verbleiben, aläbann werben fie h*mu$ge* 
nommen unb am glufj mehrere 2Ral gefpült unb geflopft, bamit ber 
anhängenbe ©hl 01 ^ 1 * unt> bie ©^wefelfäure entfernt wirb, ba biefe 

£4ratcr'ä EArtfttn, 27. ®6$n. 8 
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auf bie ©arne unb 3«^* gerflörcnb einwitfen würben. 2)a« Srocf* 
nen an bet 2uft ift »orgugiehen, ba ftc^ ^ierbur^ ber ben ©amen 
unb 3<u«hen mitaetfjcilte ©^lotfalffletud) oerflüchtigt. 

3n manchen g&llen ifl e« notbig , bie ©fjlorfalf« wie auch bie 
©aureflüfjigfeit gu fchärfcn, benn eine Baumwolle ober ©chafwoDe 
bleust unb färbt p<h beffer, al« bie anbete; bie« ifl namentlich bei 
ben icfrt in hohem greife ftchenbcn Utorbamerifanifchen Baumwollen 
gegen bie Djtinbifche (©urate«) Baumwolle ber gall; lefctere bleicht 
ftch fehlest unb c« muh baher ba« Bleichen in bcrfelben ^lüfftgfeit 
oft gwei ÜJtal ooUgogen werben. 


öedjsunit jibanjigflcs Cayitrl. 

üBleidjen l>er Seinen* unb Hanfgarne unb 
ber baruuS getoebten 3cu$e« 

(gilt 50 U. am ©ewiebt.) 

SDa« Bleichen ber Seinen* (glach«*) ober #ar.fgarnc unb ber 
au« benfelben ergeugten ©ewebe tfl fchwieriger, al« ba« ber bäum* 
wollenen gu begweefen, benn biefe« 9?aturprobuct ijl »on bunflerer 
garbe, auch harter unb gäfjcr. grül;cr glaubte man ebenfall«, bah 
biefe« mittelft ©hlorfalf au«gcführte Bleichoctfahrcn biefelben benach* 
theilige,, welche« jeboc^ nur barin feinen ©runb hatte, bah mit Un* 
funbe oerfahren worben ifl. 99?an oollgieht baffelbe auf folgenbe 2Bcife. 

1) 3Me ©arne ober 3«uche werben nach bem befannten Berfahten 
in hanbhei^em, reinem SBaffer mittelji 3«fah »on Bßeigenflete 
48 ©tunben lang eingeweicht, bann wieber hftau«genommen f> am 
glu§ flefpült unb folgenbermajjen au«gcfocht. 

2Jtan füllt, um bie gum 9lu«fochen nöthige Sauge (caujitfcbc 
Sauge) gu bereiten, ein hölgctne« ©efäjj mit 100 reinem, fcharf 
heifjem SBafiet unb fefct bemfelben 3 <U. fäuflidje calcintrie <2oba 
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Ijittju. 3n einem unteren ©efäjj mit berfetben 2)?cngc reinem, 
bci§em SSajfer läjjt man 3 //. an bet Suft gelösten Äalf löfen, 
fchüttet beite Söfungen tann jufammen, rührt ticfclben gut mit 
einem ^oljjlabe um, welche« man nach einigen Stunten wiebcrholt, 
unt la§t fic 12 Stunten lang ftcf> flaren (abfcjjen). $>a« Älare (tie 
nun brauchbare cauflifd^c Sauge) wirb fotann oom Bobenfafc behüt* 
fam abgenommen unt $um 21u«fochen in Slnwenbung gebracht. 21uf 
ten tftücfjianb bringt man nun »ieber eine beliebige Sftenge reine« 
hei§c« ffiaffer, woburch man eine jwar fchwache, jetoeb noch brauch* 
bare Sauge gewinnt. 

2) $a« Qlu«fochen ter Seinen* unt Hanfgarne unt 
Beuche. 

üftan füllt einen fupfernen otcr eifernen Äcffcl mit reinem ffiaffer, 
fejjt temfclbcn tann tie nach 95orfd>rift bereitete cauftifd^e Sauge 
hinju, erbiet tie glüfjigfeit fcharf hanbhcifj, bringt tie ©arne oter 
3eucbe hinein unt tie glüffigfeit nach unt nach an ^ Wochen unt lafjt 
fte 3 Stunten lang tarin verbleiben ; al«bann werten ftc herau«ge* 
nommen, am <flu§ gefpült unt gut geflopft unt tarauf in tie ßhlot* 
falfflüffigfeit gebraut. 

3) $ie Bef>antlung in tcr ©blcrfalfftüfitgfeit gedieht nach 
temfclbcn Verfahren wie beim Bleichen tcr Baumwotlengarne unt 
3cu<he, nur tap tie ©hl°tfalfflüfiigfeit au f 3 ©rat Stärfe gcjlcllt 
Wirt. . Sachtem man tic ©arne au« tcrfclben wieter berau«gcnom* 
men, werten fte nicht gefpült unt hierauf in tie Saureflüfjigfeit 
gebracht. 

4) ®a« Säuern ter dMorirten ©arne oter 3cuche 
Wirt cbcnfall« nach tcmfelben Verfahren wie bei ter Baumwolle 
»ot^ogen, nur tafj tie S^wefclfaureflüfftgleit auf 3 ©rat Stärfe 
nach ®caum6 gcftellt wirb. 9luch fann man tie ©arne oter 3cudje 
nochmal« in tic fchon in Slnwentung gebrachte ßh^^fluffigfeit 
bringen unt einige Stunten lang tarin verbleiben Taffen , worauf 
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jte f>erau«genommen, gut am ftlu§ gefpült unb bann an bet Suft 
getrocfnet »erben. 2luf biefe SBeife erjielt man jlet« ein fdjonete« 
2öeig. 

3n einigen fällen ift e« gut, ba fid) ein giadjägarn ober ©e»ebe 
beffer al« ba« anbere bleibt, ba§ bie ©e^anblung berfelbcn, auger in 
©tylorfalfflüfjtgfeit, au(b nod) in 6d>»efelfaureflüf{tgfcit geföie&t 
unb biefelben bann am §lug gut gefpült »erben. 

$iefe« Sleidjoerfaljren »irft nidjt nadjtfyeilig auf bie Seinen* unb 
•Hanfgarne ober 3f U{ t> c - ©ietet fid) ©elegenfycit bar, biefelben 
fobann noch auf ber ©ra«* (SRafen*) SBtcid>e einige läge au«gulegcn, 
fo »itb ein fe^t fdjöne« Söeig erjielt unb eS fann feine Senad?» 
Heiligung bet ftabrifate ftattfinben. 3« ©nglanb, wo ber 5Raum 
jum Stacfybleidjen auf 9tafcn mangelt, »irb baffelbc baburd) f^nellet 
bejweeft, bafj man bie ©arne ober 3 fU $ c na<f> bem «rfttn 2lu$ s 
focfyen mit caujlifcfeer Sauge fpült, fie hierauf in eine 2 ©rab jtarfe 
6d)»efelfäureflüffigfeit bringt, wieberfyolt fpült, fpäter normal« 
nacb bem befannten Verfahren in cauftifdier Sauge auefodjt, eben* 
fall« fpült, unb julejjt in ©Ijlorfalf* unb ©djwefclfäureflüfjtgfeit 
bringt, »ieber fpült unb nun troefnet. 


öiebenunb jnjan^igftes Capitel. . 

23Ieid)en ber für ben tjauölidjen Setrieb nöfyU 
gen baumtoofleuen unb leinenen SefieibungSgegen* 
pnbe (mci§e Sönfdie), foinie Sereitung einer biUi? 
gen, fixeren Steidjpfjtgfeit (fogen. §tecftt>aj[er). 

$ür ben eigenen Setrieb, fo»of>l in fleinen wie in großen £au«* 
flänben unb fflafdjanjialten, gcfdjie&t jejjt ba« Steifen ber gereinig* 
ten (gewannen) ßcucfje meijt mittclfl einer Sleidjflüfjigfeit, »eldje 
unter bem oerbeeften tarnen „©fjemifdjc« 93tci<^= ober gletfwaffer" 




Digilized by Google 



117 


im #anbel fäuflich gu hoben ifl. Daffelbe befleht ab« nur au« ein« 
fiöfung be« fäuflicben ß^Iorfatf« in reinem, ^ei§em SBaffet. Der 
bamit non ben Ärämern jc. erhielte ©cwinn ifl gtofj. Die Streifung 
liefet öleicbflüffigfeit ifl benfelben aber meiflen« nur unooüfommen, 
ja fogar oft al« ©theimnifj gelehrt worben, ben richtigen ©runb bet 
Sereitung«weife fcnnen biefe Seute jebod> rtic^t , bähet e« fommt, 
baf? biefe fo nüfcliche ©ubftang gewöhnlich unrichtig bereitet ifl unb 
fo burch Slnwenbung berfelben gum gängigen Sßetberben Oerflöten) 
ber ffiäfcbc beiträgt. 

Die ^Bereitung eine« brauchbaren unb billigen ©leid)* ober glecf* 
waffer« für ben £au«bcbarf ifl einfach, unb e« gewährt baffelbe 
neben bcm Sortheil ber SiQigfcit auch ben, baff c« jcbcrgcit ohne 
9la<hth<il für bie Söäfche angewanbt werben tann. Daffelbe foUte 
in feinem grojjen bürcjerlidjen ober länblichen #au«halte fehlen. 

Um bie Bereitung beffelben gu beginnen, bringt man in einen 
glafurten ©teintopf eine nach ©röpc be« ©efäjje« fich ri^tenbe 
2J?enge fäuflid?en S^lorfalf, fe^t bemfelben nach unb nach bei fort* 
währenbem Umrühten mit einem Sannenholgflöcfchen 5 Scrlinet 
Guart (10 fJ.) reine«, fdjarf h f iM SBaffer ^tirgu unb rührt 
*/ 4 ©tunbe lang gelinbe um, welche« man nach 3fit »on 2 ©tunben 
wieberholt. Ditfc glüfftgfcit läjjt man nun 12 ©tunben laug 
flehen, alebann wirb fie vom ©obenfaj) behutfam abgeflärt, in eine 
©tein* ober gtofjc ©laeflafdje gefüllt, gut net fehl offen unb fann nun 
gum Gleichen in ‘llnrocnbung gebracht werben. 

Manche 2Jlaterialiften ober&rämet, bie mit Sleicbwaffet hanbeln, 
fefcen ber flaren S^lorflüffigfcit nach unb nach 2 ©d)tl)efcl* 
fäute (englifd) 2tttrtolöl) hingu, baffelbe gewinnt hietbur^ gwat 
an ©tärfe, ifl jeboch nicht gweefmafjig. 

Den fRücfflanb be« ©blorfalf« fann man normal« mit einigen 
Duart reinem h«i§m fflaffer übcrfchütten, bann ftch abflären laffen 
unb al« fchwächerc« glecfwaffer in 'Hnwenbung bringen, hierauf 
fann man ihn auf ben Düngerhaufen fchütten. 
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1) 3)aS 31 c i n i 5 c n (Saften) her gutn ©teilen beftimmten 
baumwollenen, leinenen unb hänfenen SefleibungSgcgenfiänbe, als 
#embcn k. 

©eit langen feurbe bieS im -fjauSwcfen, wie auib in 

Safcbanftalten »orber bur<b 'lluSfocben in reinem Saftcr mit 3ufa|5 
oon etwas fßottafcbe ober 4>olgafcbclauge oollgogen; biefeö ©erfahren 
ijt nicht allein geitraubenb unb foftfpielig, fonbern auch gweefroibrig, 
bcun ein ftarf angefe^ter ©cbmu^ löjt fid) auf biefe Seife febwer. 
SDie Söfung b eS ©cbmufceS mu§ gelinbc oollgogcn werben, wie auS 
golgenbem gu erfefyen ift. 

2flan füllt ein t)inlänglid? grofjeS f)6ljcrne^ ©efäfj mit reinem, 
banbwarmem Soffer, fejjt bemfclben für ot?ncrcfahr 50 tt. gu reini* 
genbeS Söaumwollen* ober Seinengeucb 1 //. f äuflicfjc CttyjfaUtftrte 
<©oba, wcldic in etwas reinem, Soffer gelöft ifl, bingu, 

bringt bie 3cucbe bann hinein unb läjjt fte einige 3ci* barin fycrum* 
arbeiten unb 12 ©tunben lang borin verbleiben ; alSbann werben 
fic hciwSgenommen unb womöglich am $lu§ gefpült. 3n biefem 
3uflanbe geigen ficb biefelben giemlid) rein oon ©cbmujj unb fönnen 
bann nach bem befannten Verfahren nod) in ©eifenlauge mit 3 u f a fc 
oon etwas crbftatlifuter (£oba BoflenbS rein gewafeben, in reinem 
Soffer gefpült unb hierauf gcbleidjt werben. 

’Jtad) dhemifdjen unb praftifeben Unterfudjungen tjat ft<b erwiefen, 
ba§ bie crpflallifirtc ©oba biefe 3^ud>floffc nicht bcnadjtbeiligt ober 
angreift, wie gewinnfüd?tigc ©eifenfabrifonten früher oft oerbreU 
teten ; burd) ‘Unwenbung berfelben wirb bie Arbeit beS SafdjenS febr 
erleichtert , andi) billiger unb f cböner. Sinige ßotb mehr baoon 
in^lnwenbung gebracht, ifl ebenfalls ohne 9tad)tbeil. 

2) 2)aS Sl ei eben bergereinigten, gewafdjenen unb gefpülten 
3eucbe in Sblorfalf --iöleiebflüffigfeit. 

2)ieS wirb noch immer febr unooüfommen unb oft nur nad) ©ut* 
bünfen vollzogen. ÜJtir jlnb oorgefommen, ba§ Unfunbige 
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bie SSäfche mit einer jtarfen ©hlorfalfflüfßgfeit überfcbüttet haben; 
ein folche« ©erfahren fann unb muß freilich serflörenb auf bie 3f«<he 
einwirfen. $)iefe unb ähnliche SerfahrungSarten muffen natürlich 
bie befle Sache in Setruf bringen, $at man im größeren Setrieb 
ober für ba« $au«wcfen in größerer Stenge $u bleiben, fo »erfährt 
man am beflcn folgenbetma§cn. 

Stau füllt ein hinlänglich gtofjeS ^öljerne« ©efä§ mit reinem, 
faltem ffiaffer, fefct bemfelben fo »kl »on ber nad) bem befannten 
Serfahten bereiteten ©hlorfalfflüfjigfeit t>ingu, baß biefelbc l ©rab 
Stärfe nach Seaume’S Säutenmcjfer jeigt, bringt bann bie gcwafche* 
nen unb gefpülten 3«ud)e tjtncin, läßt fie etwa« l^erumarbciten unb 
4 bi« 6 Stunben lang barin verbleiben, worauf fie »ieber heraus» 
genommen, gut gefpült, geftärft unb an ber freien fiuft getroefnet 
»erben, Somit finb biefelben gut. 

3m fleincn häuslichen Setrieb, bei welchem man jtch feine« 
Säutenmeffer« bebienen will ober fann , bereitet man eine folche 
Sleichflüffigfeit, welche aus ohngefähr 1 bis 2 ©imer (ben ©imer $u 
20 //.) reinem falten ffiafier unb l / % bis 1 ff. nach befanntem Ser* 
fahren bereiteten SIei<h» ober fflecfwaffer befielt , unb »erfährt wie 
befannt. 
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färben ber Sauntmoflen*, Seinen* uitb Hanf- 
garne unb &cuä)t, fomie ber mit 6etbe gemifc^ten 
©aummollenjeuc^e, für ben großen unb 
deinen betrieb. 


$a«gärben ber 93aum wollen», Seinen», £anf* (2Ra* 
nitta»£anf») ©ar ne unb 3* Hebe bilbet einen befonberen 3»eis 
ber «Schönfärberei, nämlich in 93egug bet anguwenbenben 33eigen unb 
ber #ifcegrabe. $)af[elbe wirb niemals fochenb »oügogen, mit 9lu«* 
nähme be« ecf )t JRotljfär&enS au« (Xürfifchrotfj). $>ie 

Seibe, welche einftaturbrobuct ijt, ba« gewiffermafjen au« £h* tr * un b 
*Pflangenfloff befielt, färbt fich, wenn biefelbe mit ©aummotle ge* 
mifcht, mit ber tc^teren namentlich im Meinen 99etrieb leidet, »eiche« 
bei ber Schafwolle aber nicht möglich ift. 

$>a« färben berfelben wirb am beiten au« bem ÄrahP, bem 
9totl>* unb SBtauljolj, bem (Satedju unb bem Drlean »oügogen. 
511« 99 eigen bienen ba« rotl)e cf)romfaure Äalt, bet (JiftttfH* 
triol, ber SUaun 2C. 3>ie in früherer 3«it in 9ln»enbung gebrach* 
ten garbmaterialien, al« €>untad) (<Schntaf), Duercitron, €>«* 
flor 2C V finben jej&t wenig 5ln»enbung mehr, ba burch ben gortfehritt 
in biefem 3weigc ber Äunft weit beffere Subftangen gum färben ber 
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©eibe $u ©ebote flehen, womit baffelbc nicht allein ftt^cr, fonbern 
auch billiger oofl$ogen werben fann. 


^djtunöjUMUtjigfU? Capital. 

1 . 

dcf>t Äaffeefcraun au8 braunem Gatedju. 

(^ilr 5 U. ^Baumwollen-, Seinen* unb Hanfgarne ober barau« gewebte 
3emhe, wie Älciber, ©h a »l8 k.) 

( 91 * u.) 

©ine echte braune ^arbe $u er$eugen, war noch oor eini* 
gen Sahten jeitraubenb unb foftfpielig; jefct ijt e« aber anber« unb 
e« lägt jtch eine folcbe einfach unb jicher folgcnbermafjen barjietlen. 

SDtan füUt ein beliebige« üfletall« ober Ih° n 9 c f^t mit Va ©imet 
(10 <tt.) reinem ©affer, bringt baffelbe an« Äochen unb fügt $u bem* 
felben 1 V 4 ü. PrauneS cd)tc$ dated)u, 2 && 23 lauft ein unb 
1 gepulverten ©>almiaf. SDiefe garbflüfjigteit lägt man 
nun */ 4 ©tunbe lang gelinbe burchfochen, bringt jte in ein beliebige« 
©efajj mit binr*i<h en *> fm «inem, febarf heijjem ©ajfer unb thut bie 
©arne ober Sfudje h' nf i n - Sachtem biefe barin etwa« herumgeat* 
beitet worben unb l ©tunbe lang barin oerblieben finb, werben jte 
herau«genommen, oon bet glüffigfeit abgerungen unb folgenber» 
mafjen gefchönt. 

3u biefem Sehuf füllt man ein hinlänglich gro§e« beliebige« ©e* 
fäfj mit reinem, ^anb^ei^cm ©affet unb fefct bcmfclben bann 5 HOL 
rotljeS d)romfaure3 Äali hin$u, »eiche« oorher gepuloert unb in 
heifem ©affer gelöft worben, bringt nun bie in ©atechu oorberciteten 
©arne ober 3«u<h c hin f in, Wfjt fte 15 Minuten lang ^erumarbciten 
unb eben fo lange barin verbleiben, worauf fte hctau«genommen unb 
oon ber ftlüfjigfeit abgerungen werben. Daffelbe Verfahren wirb 
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bann in benfelben ftlüffigfeiten wieberlwlt, unb jwar o$ne aßen 3u» 
fafc, fobann bie ©arne ober 3«u$< nodj appretirt. hierauf fmb 
fie gut. 

2 . 

$auannafarbe, Jabaffarbe, gelbe« SJtobcbraun au«Gatcdju. 

(§iir 5 U. ©aumwoöen*, Seinen* ober Hanfgarn unb barau« gewebte 
3eu<be, wie Weiber, @bawl« sc.) 

(9t e u.) 

, ' $iefe ftatbe ift eine fettere 9tüancc ber faffeebraunen, unb wirb 

nacf> bemfelben 93crfal>rcn wie jene gefärbt, nur tafj fyierju weniger 
Gatechu unb chromfaure« kafi in Slnroenbung gebracht wirb. 

3m größeren ^Betrieb, wo man genugfam ju färben tjat, bewahrt 
man bie $u kaffeebraun bereite benufcte ©atec^u* unb djromfaure 
kaliflüfftgfeit auf unb bringt oon berfelben bei ©ebarf mcljt ober 
weniger in 9lnwenbung. 

9tad> bemfelben ©erfahren ftnb auch au« bem ©ateefju o^ne chrom* 
faure« kali röt^Iie^-graue ©tobefarben bar$uftetlen, inbem man bie 
in Unterem borgefärbten catedjubraunen ©egenftänbe in reinem fal« 
ten 23affct mit etwa« ©ifenoitriol buntelt unb herauf fpült. 9iacb 
bem ©pülen ijt biefe ftarbe al« gut gu betrachten. 

3. 

£unfctbraun au« (Satccbu unb 33lauf)ol$ejtract. 

(gilt 5 U. ©aumwotten», Seinen* unb .jpattfgam, kleiber, @bawt« 2 C.) 

(9t e u.) 

3Me« wirb ebenfall« na<b bemfelben ©erfahren wie kaffeebraun 
gefärbt. Dfjne bie ©arne $u fpiilen, werben fte »on ber glüfjtgfeit 
gut abgerungen unb bann folgenbermafjen bunfelbraun gefärbt. 

©tan füllt ein ©efäjj mit reinem, b«nbbeifjem ©Baffer, fejjt bem* 
felben 5 jartgepulnerten 5llaun unb 5 SMauJtolje^tract 

■\ 
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hinju, welker in fochenbheifjcm reinen 5Baffer gelöfl ifl , bringt bie 
©arnc ober 3«u^e hinein unb läjjt fte nach bem befannten Verfahren 
15 Minuten lang tyerumarbeiten, worauf jtc herau«genommen, nicht 
gefpült, jeboch appretirt werben, hiermit jtnb bie ©arne unb 
3euche gut. 

2)abur<h, bafj mehr 5ölauf>oljejtract h’ er s u in 9lnwenbung ge» 
bracht wirb, erjeugt man bunflere braune garben. 

4. 

fWoth&rautt au§ Gatcdju unb fRoth^otjcjtract. 

(gilt 5 U. ©aumwoHen», Seinen» unb Hanfgarn, Beuch, Kleiber, k.) 

(9t e u.) 

2Diefe gatbe läpt fich nach bemfclben ©erfahren barfteöen, wie 
bei $unfelbraun mitgethcilt irorben, nur bah anftatt be« ©lauholj» 
eytract«, Diothhol.^cftract in 9lnwenbung gebracht wirb. 

5. 

$uit!cIrotfj auS fRothfjoIjcjtract. 

(gilt 5 ii. ©aumwollen*, Seinen* unb §anfgarn, Beuche, ©arbinen, 

©h a ®l8 JC.) 

( 9t e u . ) 

&a« fRotbfarben biefer (Stoffe fann au« oerfchiebenen Sub» 
fianjen »oüjogen wetben, namentlich mitteljt ber efftßfaurcn 

fowie in ber ©cujeit bur<h 

heijc, welche legiere felgcnbcrmafjen einfach unb freier für jeben 93e* 
trieb ju bereiten ifl. 

©tan bringt in ein glafurte« Stein» ober ©Ia«gefä§ 2 üöerliiter 
Duart (4 //.) reine« falte« 3Baffer, la§t in bemfelben 5 !äuf* 
lidjeS ßinnfalj lofcn unb fc^t ber glufpgfeit 5 M. fäufltdjeS 
Sdjdbetoaffci (Sfttyetctfäure) ^in ju, rührt biefelbe gut um unb 
bringt fte folgenbermajjen in 5lnwenbung. 
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(Sin fyiniänglid) grojjei bolgcrnei ©cfafj wirb gu bicfem Schüfe 
mit trincm falten ©affet gefüllt, bcmfelben bie bereitete 3'wnfalg*» 
löfuitß (fßlnjftf), fowie 10 <fl/k etfcnftetcr Stlauit, welket in 
1 (Berliner Ctuart reinem bcifjcn ©affer geloft ifl, {»injugcfe^t, unb 
hierauf bie gereinigten ©arne ober 3 f u$ e ^ineingebracbt. 35icfe 
läfjt man fobann nadf> bem befannten ©erfahren J / 4 ©tunbe lang 
berumarbeiten unb eine ©tunbe lang barin »erbleiben, alibann wer* 
ben fte ljerau«genommtn, gut »on ber glüffigfeit abgerungen unb 
folgcnbermafjcn rotb gefärbt. 

£iergu füllt man ein ©cfafj mit reinem ^anbwarmen ©affer unb 
fefct bemfelben 10 J&h. fäuflidjcn Olot^oljcjtract ^inju, welker 
gartgepuloert unb in 2 (Berliner Duart (4 ü.) reinem, focfyenb* 
Ijeifjcm ©affer gelöft ift, bringt bann bie mittelfi bei 
»orbereiteten ©arne ober 3cu<be hinein, lagt fic nach bem befannten 
©erfaßten */ 4 ©tunbe lang berumarbeiten unb einige ©tunben lang 
barin »erbleiben, worauf pe fyerauägcnommcn, »on bet glüfpgfcit 
gut abgerungen, aber nidjt gefpült werben, ©omit pnb fic gut. 

©oU ein gelblidjeä (Rotb ergielt werben, fo fegt man ber (Rotb« 
bolgflüfpgfeit bie 2lbfod)ung »on einigen 2otf> Surcumä f>ingu. 


flrununbfu)an?iöjic$ Capttei. 

färben ber SBioJet* unb öilafarben für 2?aum* 
ujoüen?, Seinen* unb Hanfgarne, 3 CU ^K/ Äfeiber^ 

0f)flU)lÖ JC. 

$afTclbe ifl feitber eine febroierige Aufgabe gewefen, unb »orgüg* 
li<b bcibalb, um btefe garben fdjön unb bauerfjaft barjuPeQen. 
T>iei fann nur mit 3*it* unb ÄoPenaufwanb im ©ropen mittelfi bei 
Ärappi »oßgogen werben, weldjci ©erfahren bereiti in meinen 
früheren ©ebriften über gürberei mitgetbeilt ifl. Um jebo<b biefe 


K. 

I. 
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gatben auf eine leichtere 2lrt unb babei f<^ön, giemlich bauerhaft unb 
auch billig barjuflcllcn, »erfährt man folgenbermapen. 

1 . 

$>unfcl*$toIet au3 23lauljol$e$tract. 

(gfit 5 U. S9aum»oßen=, Seinen» unb Hanfgarn, 3 £ n<h € > bleibet ic.) 

(9teu.) 

Üftan füllt ein höljerncä ©cfäp mit reinem, fcpatf ^ci§cm SBaPer 
unb fefct bcmfelben 5 IäA. fäuflicheS 3* nn f a 4 hinju, n>«l<h*$ in 
1 ^Berliner Quart (2 €t.) reinem, ^cipcm ffiaffer gelbp »orben unb 
hem 2 V 2 xtfi fäuflidjcS 6chcit>ett>afjcr (©atyeterjaure) hi«$u> 
gefejjt ifl, bringt hierauf bie ©arne ober 3 £ wch £ hinein, Iäpt pe nach 
bem üblichen Verfahren h £ iumarbcitcn unb eine ©tunbe lang batin 
uerbleibcn; al$bann »erben pe herausgenommen, gut »on bet glüf* 
figfeit abgerungen unb folgenbermapen »iolet gefärbt. 

#icr$u füllt man ein hinlänglich gropeS h>olocrnc« ©efäp mit tei* 
nem, fdjarf hanbheipem Saft« unb fe^t bemfelben 20 fäuf« 
Xidiett SBlaufloI^cstract bingu, »clcher Jartgcpultoert unb in reinem, 
hanbheipem Safter gelöft ip, bringt bie ©arne ober 3«u<h £ hinein, 
Iäpt pe h £t nniarbeiten unb eine ©tunbe lang barin »erbkiben. 
Piachbem man pe nach liefet 3eit »ieber b«nu$ 9 £ nommen, »erben 
pe gut abgerungen, nicht gefpült , feboch appretirt. ©omit pnb 
pe gut. 

2 . 

$ellmoIct au§ 23tauljoI$cjtract. 

($ür 5 U. 33aum»ollen=, Seinen» unb Hanfgarn, 3eucf)C, Äleiber, ©h at »l8 ?c.) 

( 9t e u .) 

DicfeS 93 i o l e t »irb nach bcmfelben Verfahren »ie £>unfel* 
IBiolet gefärbt, nur bap hi er a u »fniger SBlauholjeytract in 2lnwen* 
hung gebracht »irb. 
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3 . 

Sita au§ Slaubotjejtract. 

(gür 5 U. Saumwotten», Seinen» unb Hanfgarne, fotvic für ßcu^e, 
Äleiber, @hatt>l« jc.) 

$)ie fiilafarbe ifl eine f>etlcrc S^üancc bet oioletten unb wirb 
nad) bemfelbcn 93ccfat;rcn wie jene gefärbt, nur bafj man ^>icrju febr 
wenig ©laufyoijcytrat in 'ilnmcnbung bringt. Um biefelbe jeboch 
reiht fdjön barjujMcn, muffen bie ©arne ober Seuche »or^er halb* 
weifj gebleicht werben. 


JDreifj tgftrs Capitrl. 

DaS färben kr blauen Partien für Saumniollen*, 
Seinen* unb Hanfgarne unb ßeucfje, für Äleiber, 

«jjatolä jc. 

55affelbe wirb fe^r »etfehteben »oöjogcn , nämlich au« ber 3tt* 
btgofüpe, au« bem 3nt>tgo«6armin, bem gelben blaufaurcn 
Äalt, fowie au« bem 23lanfjol§. 35a« Anilin hat bi« jc£t hierzu 
feine allgemeine oertheilbafte Slnwenbung gefunben. 25ie $>arftel« 
lung berfelben in ihren oerfchiebenen Nuancen wirb folgenbetmafjen 
»olljogen. 

1. 

dtflt Stau auS ber falten 3nbtgofüpc. 

(gilt ©aumwoffen», Seinen» unb Hanfgarne, 3eud;e, Äleiber k.) 

( 9J e u . ) 

35a« färben biefe« Slau eignet fi<h nur für ben gro§en ober 
mittleren betrieb für ^abrifanten. 35ie £>arftellung beffelben beruht 
auf feften ©runbfafjen unb fann bei gehöriger ülufmerffamfeit nicht 
mißlingen. 
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1) 21nfaß ber 3nbigofüpe. 3m großen Sctrieb wirb ber* 
felbe in 10 bi« 12 guß tiefen, 3 bi« 4 $uß breiten fyölgerncn ©c* 
faßen ($füpen, Äufen genannt) »oögogen, im fleincn in einem ge» 
wohnlichen SEÖeincy^oftfaffe ober in einem bergleieben ©efäße; bie« 
ijt jebocß nid>t bie -fjauptfache, fonbern e« befielt bicfelbe »icimehr 
in ber richtigen Söfung (ötebucirung) be« 3nbigo. 3)iefe Ööfung 
wirb folgenbermaßen »oögogen. 

90?an läßt t tl. feinen üöcngal# ober 3<ttA*3nbtgo mit reinem 
Söaffet in einem hinlänglich großen ©törfer ober einer ©eibfchale 
möglichft fein gerreiben unb fcblcmmen, bringt biefc 3nbigoflüfjigfeit 
in ein Tupfer* ober #olggefäß unb feßt berfelben bei fortwäbrenbem 
Umrüfjten mit einem -^olgjlabe 3 <ti. difcnöitriol (Äupfcrtoajfer),. 
melier in 10 ©erliner Quart reinem ^ci^cn ffiaffer gclöfl worben, 
unb 4 //. gutgebrannten <0tctnfalf, welcher in 20 berliner Quart 
SBaffer bei fortwäbrenbeni Umrühren geloft witP, b> n 5 u « untl rührt 
nun biefe 3nbigoflüfjigfeit A / 2 ©tunbe lang fortwäbrenb um. ©« 
geigen ficb auf ber Oberfläche berfelben fobann blaue, in« tRctl;lic^c 
feheinenbe Slafen (©lumen) unb nimmt hierauf eine gelbe ftarbe 
unb einen eigentümlichen ©cruch an. 3n biefem 3 u flanbe läßt 
man biefelbe 24 ©tunben, beffer länger, oerbleiben. 9?acf? Verlauf 
biefer 3eit rührt man biefelbe gut um, bringt fte in ba« mit reinem, 
faltem $luß* ober ©runnenroajfcr gefüllte ©efäß, rührt biefelbe »on 
2 gu 2 ©tunben wieberholt mit einer #olgfrücfe »on ©runb au« um, 
worauf nach 12 ©tunben in berfelben blau gefärbt werben fann. 
35a« ©laufärben in berfelben wirb nun einfach folgenbermaßen »oö* 
Sogen. 

2) 35a« ©laufärben in ber falten 3nbigofüpe. 35ie 
rohen ©atne ober 3fud)e werben nach ^ em befannten ©erfahren in 
©iobaflüfftgfcit erft au«gefo<ht unb bann gefpült. Um ein fchönc« 
hellblau bargufteöen, müffen biefelben ber halben ober »böigen 
2öeißblei<he untergogen werben; bie blau gu färbenben ©egenftänbe 
müffen »orh« gut genäßt (geneßt) fein; bie ©arne werben auf 


Digitized by Google 



— 128 — 

glatte ©töefe gelängt unb langfam in ber ÄüpenPüfpgfeit mit bet 
£anb umgejogcn. Saumwollcn* unb 2einenjeud> wirb in einen 
fogenannten fReif gefpannt, unb Sefleibung«gegenpänbe »erben 
langfam umgejogen. 

9tad) listigem ©erfahren färbt man erft in ber falten 3nbigo* 
füpe bunfclblau, unb hierauf bie tjeßblauen färben, lieber bie 
ÜTfcnge ber ju färbenben ©toffe läfjt p<b nid)t« ©enauc« angeben. 
£at man genugfam »on beiben $<nben im Setrieb, fo ijt bie $ätbe* 
rei in ber falten 3nbigofüpe »ortfjeil^aft. 

©inb bie ©arne ober 3eucbe bunfel* ober hellblau gefärbt, fo 
muffen bicfelben na<$ bem gewöhnlichen 2lu#brucf abgewogen, ober 
»erjlänbli^er, in reinem lau* ober fyanbwarnien Kaffer mit 3ufa|5 
»on etwa« Ccpwcfelfäure (cngfifdt)em SBitriolöl) bie batin ent* 
tjattenen $alfit>eile benfelben entjogen »erben, wobei man folgenber* 
mafjen ju »erfahren l>at. 

3) 2)a« fogenannte 2lbjiet>en ber blau gefärbten 
©arne unb Scutyt. ÜJtan füllt ein f>öl$erne« ©cfafj mit reinem 
tau* ober Ijanbwatmen Kaffer, fefct bemfelben fo »iel 
fällte (cnglifd)e3 SSitrtolöl) tjinju, bi« felbige« einen fc^arf efpg* 
fauren ©efcfymacf angenommen $at, bringt bie blau gefärbten 3*u<f>e 
hinein unb läfjt ftc 15 bi« 20 SWinuten lang barin fyerumarbeiten. 
ÜJtacbbem man pe bann f>erau«genomnten unb gefpült, pnb pe gut. 

$>a« Slaufärben in ber falten Snbigofüpe fann nicfyt immerfort 
gefAeljen, fonbern e« mufj bie Äüpenpüfpgfeit (2auge) nadj mefyr* 
maligem färben aufgerüfjrt »erben unb einige ©tunben ruljen, um 
pd) flären $u fönnen. 3®ecfmäfjig ifl c«, ba biefelbe bem Serberben 
nidjt au«gefefct ifl, berfelbcn nadj befanntem Serfafyrcn etwa« difens 
ttÜCtol unb Äalf fpnjujufefcen, im %aü pe an färbenber Äraft 
abnimmt. 3» grojjen wie im fleinen Setrieb wirb biefer Äüpen* 
flüfpgfcit nacfj längerer 3<üt, um in betfelben bunfelblau $u färben, 
nad) bem befannten Serfabren gelöfler 3nbtgo f>in$ugefe|ät. 


i 
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(Sin irriges ©erfahren ftnfcet oft beim 'ilnfafc ober bei ber ßöfung 
beS 3ubigo jlatt, cS wirb nämlicb f>ierju »ielfacb fogenannter alter 
(Sifcnoitriol (Äupfermaffcr) in 'Jlnwenbung gebraut. SDemfelben ijt 
auch bureb baS lange 9lufberoabren ein gtofier Ibeil ber Schwefel* 
fäure entzogen, um bcti 3«bigo gvt rebuciren. Gben fo unoollfem* 
men erreicht man biefen 3»«^. ben 3"bigo erjt in Äalf ju löfen; 
baffelbe foU oielmebr oortjer bureb 3ufa^ oon ßifcnoitriol unb fobann 
erft mit Äalf »olljogen werben. 


2 . 

kornblumenblau (Couifcnblau) auS gelbem blaufauren 

kalt. 

(giit 5 U. Baumwollen*, Seinen* unb $anfgarn, fowie begleichen 3eucbe, 

Äleibcr, jc.) 

(9t e u.) 

Die 2>arftcllung biefet blauen garbe jum gärben ber baumwofle* 
neu unb leinenen (Segenfianbc fennt man erft feit Anfang biefeS 
Sa^rbunbertS, unb ift im ßaufe biefer 3eit vielen ©erbefferungen 
unter jogen worben. $>ie ©aftS (©runbbeije, ©torbant) ftnb Gifen» 
löfungen, oon melden ftd? bic falpcterfaure Gifcnlöfung als bie befte 
erwiefen b at - Um biefe Sarbe mbglicbft fdjön unb bauerbaft ju 
färben, »erfährt man folgenbetmafjen. 

©tan füllt ein hinlänglich grojjeS b^J crn eS ©cfa§ mit reinem 
falten, im ©inter mit lauwarmem ©affet, fefct bcmfelben 20 
fäuflicbe ober nach bem befannten Verfahren felbjtbereitete falpe* 
terfaure (Sifenlöfung unb 5 fäufliches ßinnfalj b in S u - 
3n ein anbcreS #oI$gefüfj bringt man eine gleite ©tenge »on reinem 
falten ober lauwarmen ffiaffer unb fe£t bemfelben 10 Jft/k gelbe# 
fäuflicbeS blaufauren kali, welches in 1 //. reinem bciflen ©af* 
fer gelöfi ift, unb nach unb nach 2 l / a Jßfa <$d)tocfelfäurc (cngltfeb 
2$itrioIöl) ^ingu. 3fl biefeS alles gehörig vorbereitet, fo febreitet 
man folgenberma§cn jum ©Jaufärben. 

®$rabtr'l €<trtfttn, 27 . ®fc$n. 9 
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3uetfl bringt man bie ©arne ober 3«ud}c in bie falpeterfaure 
Gifen- unb 3innfalgflüfffgfeit unb läjjt biefelben 15 Minuten lang 
barin fyerumarbeiten, worauf ftc berau«genommen, »on bet glüffig* 
feit abgerungen unb in bie blaufaure kaliflüfffgfeit gebraut werben, 
hierin lä§t man fte ebenfalls 15 Minuten lang fyerumarbeiten. 
5Diefc« ©erfahren wirb fo lange oon ber einen gur anberen glüfjig* 
feit »oUgogen, bi« ba« gewünfdjte kornblumenblau erzeugt ifl ; gu* 
lefct muffen bie ©arne jeboeb bie Gifenbeige (HJtorbant) pafffren. ©e* 
fpült werben biefelben nid)t, fonbetn nur gut abgerungen unb bann 
nocf> getrodnet. hierauf ffnb ffe gut. 

Um ein fcl>r volle« kornblumenblau gu erjeugen, fe|*t man, wie 
bie« namentlich in Glberfelb gefc^ief)t, ber blaufauren kaliflüfffgfeit 
btc fiöfung von einigen Sotten 3lotf)f)olgejtract ^ingu. 2Daburd>, 
baff man weniger falpeterfaure Gifenlofung unb blaufaure« kali in 
Slnwenbung bringt, beffo fjeüete garben werben erjeugt. 

£>at man genugfam in biefemSlau gu färben, fo fönnen bie bell* 
blauen garben in berfelben glüfffgfeit of>nc allen 3ufa|j nad? be* 
fanntem ©erfaßten gefärbt werben. 

3n mandjen fällen fällt ba« Slau nidjt ooüfommen fdjen au«, 
welche« gewöhnlich an bem gu färbenben ©Stoff liegt; in biefem gatte 
fefft man ber blaufauren kaliflüfffgfeit nur etwa« met?r ©cffwefel* 
fäure f>ingu. 

3 . 

kornblumenblau auS Gifcnoitriol, kälfhtybrat unb gelbem 

blaufauren kali. 

(giit 5 U. S3auntwollen=, Seinen* unb Hanfgarn, fowie betgleidjen Beuche, 

Äleiber, ©harnt« sc.) 

(9teu.) 

SDiefe« Stau eignet ffd> für feben, oorgüglidj aber für ben fleinen 
Setricb. Um baffelbe barguffeöen, wirb folgenbetmafjen operirt. 

©tan füllt ein #olggefäjj ^tttlan^lidb mH reinem falten ober lau- 
warmen Höaffer unb fcfjt bemfelben 10 Stüh difenöitrtol (kupfer* 
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ttmffer) binju, welker in etwa# fjeifjein ©ajfer gclöft worben. 3n 
ein attberc« ©efa§ Bon gleichem 3nt>alt bringt man 20 Uffih an bet 
fiuft mit etwa« ©affer gelöfcbten Ä'alf (ftalfbpbrat ober Äalfpuloer), 
welcher in etwa* reinem t)anb»armcn ©ajfer gelöft unb Born 23oben* 
fajj abgcflärt ifl ($f alflauge). hierauf verfährt man folgenberntajjen. 
©rjt bringt man bie ©arne ober 3euche in bie Äalflaugenflüfitgfeit 
unb läjjt fte einige Minuten lang batin hetumarbeiten; alSbann wer» 
ben fte herauSgcnommen, Bon bet glüffigfeit abgerungen unb bann 
in bie (SifenBitrioIflüfjtgfeit gebraut, wobei bajfelbe Verfahren ju 
beobachten ifl. <So fährt man Bon einer $ur anbcren ^lüfjigfeit fort, 
bi« bie ©ante ober 3«udje einen fogenannten roftgelben ©runb an* 
genommen haben, worauf fte gefpült unb folgenbctmafien blau ge* 
färbt werben. 

3?tan füllt ein bbljerne« ©efäj? mit reinem falten ober lauwar* 
men ©ajfer, fefct bemfelben 10 gelbem fclaufaureS $ali, 
welche« in etwa« bci&em ©ajfer gelöft ifl, fowic 2 x / 2 2M. 
felfäutc (cnftlifd^cö SBitriolol) h'uju, bringt bie ©arne ober 
3eu<be hinein unb läjjt fte nach l«nt befannten Verfahren x / 2 ©tunbe 
lang barin herumarbeiten, worauf fte wiebet herau«genommen, nicht 
gefpült werben unb hierauf gut ftnb. 

4. 

$>unfeU>Iau au§ Slau^otjcjtract. 

(gilt 5 U. Saummotten« , Seinen* unb Hanfgarn, bergleidjen Beuche ic.) 

Dtefe« Slau eignet ftch nur für geringe 3eucbe, Bon benen feine 
“Dauer in Scjug ber garbe Berlangt wirb. Da« gärben wirb folgen* 
bermafjen Botljogen. 

SDlan füllt ein ^ölgcrne« ©efäjj mit reinem falten ©ajfer, fe£t 
bemfelben 10 ^ fJUauit, 5 (fifeMntriot, l x / 4 Sfflu 231au* 
ficin unb l x / 4 ^ 3i nn f ft ^5 $i n ju. »e^e ©ubjtanjen Borher in 
2 ^Berliner Duart reinem heijjen ©affet gelöjt würben, bringt bann 

9 « 
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bie ©arne ober-3euche bincin. läßt fie nach bem befannten ©erfahren 
etwa« berumarbeiten unb 12 Stunben lang barin verbleiben. Stach 
©erlauf biefer 3fit werben fie fyetauSgenommen, gefpült unb felgen* 
bermafjen bunfelblau gefärbt. 

®?an füllt ein ©efäfj mit reinem hanbbeijjen SBaffer unb fefct 
bemfelben % tt. fölaubol^ertract, welker in reinem f>eipen Söaf* 
fer geleft ifi, unb 2 1 / 2 crtjftaüifirtc @oba binju, bringt bie 

gefpülten ©arne ober 3fi«be h inc ' n , läßt fie barin ^erumarbeiten 
unb eine Stunbe lang barin verbleiben, worauf fie herau«genommen, 
aber nicht gefpült werben, ©omit finb fie gut. 

SSirb ben ©amen ober 3eucben ein Ijefl* ober fornblumenblauer 
Snbigofüpengrunb ertbeilt, fo fann man nach biefem ©erfahren ein 
fdjöne«, jiemlid) bauerhafte« bunfelblau erzeugen. 


(Sinunöörftf igflf 5 Capital. 

färben l>cr gelben färben für 23ttumn>ollen*, 
Seinen* unb ^mtfgarne, 3 CU( ^ e / ©orbinen 

ba« ©elbfärben biefer Stoffe fann vcrfchicbcn vollzogen 
werben, namentlich au« bem ©Sau, bem Sjcfyartcfraut, berDucr* 
citronrinbe unb bem Drlcatt, in bet ©eujeit feboch einfacher unb 
fchöner au« bem rotbett cbroittfaurcn Äali. 3« Solgenbem wer* 
ben bie heften Scrfahrung«arten mitgetheilt. 

1 . 

(Sitroitcttgelb au§ djroittfaurcm 5tali. 

(gttr 5 U. ©aumwollcn*, Seinen* unb Hanfgarn, fowic begleichen 3euchc, 

©arbinen, ®hawl« sc.) 

( © e u .) 

biefe« hellgelb jeichnct ftd> burd) Schönheit unb bauet he* 
fonber« au«, man mufj jeboch h«lb* weijjgebleichte ©arnc ober 
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3tudjc baju in Ulnwcnbung bringen. 35a$ gärben wirb folgenbet* 
maßen vollgogen. 

r 

5Jlan füllt ein hölgerneä ©efäß von hinlänglicher ©röße mit rei- 
nem falten ffiaffer, feßt bemfelben 10 Sfifa iBleijucfcr (Saccharum 
Saturni) ^tngu , welcher in 1 berliner Quart reinem b>anb^cigcn 
Saffer gclöfl ifl, bringt nun bie ©arne ober 3 f ud?e hinein unb läßt 
fte einige ©tunben lang barin verbleiben, alöbann werben fte herauf* 
genommen, mit einem reinen Such woblbebecft 12 ©tunben lang 
liegen gelaffen, bann gefpült unb folgenbermaßen citrongelb gefärbt. 

3u biefem Schuf wirb ein bblgerneä ©efäß mit reinem h«nb* 
warmen ffiaffer gefüllt, welcbem man 2*/ 2 jSfüi in 1 ©crliner Quart 
reinem ^ei§cn ©affer gclöfleö rotjicä chroinfaureS .Walt, fowie 
1V 4 && ^chlucfclfäurc (engtifd) 93itriolöl) hingugefeßt, bringt 
bann bie gefpülten ©arne ober 3cucbc hinein unb läßt fte Y 2 ©tunbe 
lang batin h'-'tumarbeiten. Siachbein fte wieber herauSgenommen 
unb gefpült, ftnb fte gut. 

©ringt man anftatt ber ©chwefelfäure ©^cibclnaffcr (<Satye* 
terfäure) in 2lnwenbung, fo wirb ein bunflerce, jeboeb nicht fo leb* 
haftet ©elb ergeugt. 

ffiirb im größeren ©ctrieb gefärbt, fo ifl eö alletbingS vertheil* 
haftet, ftch anftatt bet ©leigucferlöfung beö auf nachflehcnbc SBeife 
bereiteten baftfd? efftgfauren ©leigucfer« gu bebienen. 

Um ben bajtfcb efngfauten ©leijucfer gu gewinnen, füllt man 
einen flcinen fupfernen Sfeffel mit 10 ©erlittet Quart (20 //.) reinem 
©affet, feßt bemfelben 6 <tt. fölctgttcfer (Saccharum Saturni) 
hingu unb erbißt bie glüfftgfeit $um Äoehen. hierauf feßt man nach 
unb nach 3 //. fäufliche Söleiglättc (®olfcßlättc) hingu , läßt bie* 
felbe y a ©tunbe lang gelittbe fochen unb wieber erfalten, worauf 
fte vom ©obenfaß abgeflärt unb fu gum ©elbfärben in Ülnwcnbung 
gebracht wirb. (Sö ifl leicht begreiflich # baß man gum ©elbbeigen 
biefe glüfpgfeit nur nach ©erhältniß unb gwar jebeämal mit reinem 
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falten ©affer »erbünnt in ’Jlnwcnbung bringen muß. SMefed baftf^c 
Blei bient au* ju cdjt (ibtem^Drangc. 

2 . 

hellgelb au§ Ducrcittonttnbc. 

(giir 5 U. bafl>= ober wcißgcblciebted Baumwollen*, Seinen* unb Hanfgarn 
ober ßcudje, ©arbitten :c.) 

( 9t e u . ) 

• Btan füllt einen binlängli* großen fupferneit Äeffel mit reinem 
©affer unb läßt in bemfclben in einen Seinwanbfacf gebunben 
2 x / 2 Ducrcitronritibe V 2 Stunbe lang gelinbe audfo*en, 
worauf bann bet Sacf wieber ^erauegenommen wirb, hierauf wirb 
biefer ftliiffigfcit 5 MU. fäufli*ed 3itlttfal$ binjugefeßt, wel*ed 
in 1 Berliner duart (2 //.) reinem ©affer gelöft unb mit P /4 
<S(^Wcfelfäute (cnglifcf)cm Sitriolöt) gef*ärft ift, läßt biefelbe 
15 ÜJJinuten lang gelinbe bur*fc*en , fiiblt {ie mit faltem, rei* 
tiem ©affer ab, bringt bie ©arne ober 3 eu*e nun hinein unb läßt 
fte beiß, boeb nid>t foebenb , 15 bid 20 Btinuteu lang barin berum* 
arbeiten, worauf fic bann beraudgenemmen unb gefpült werben unb 
fomit gut jlnb. 

3n berfelben gliifjlgfeit fann man na* bcmfelben Betfabren 
ebne allen 3 ufafc bellgelbe Farben barfteüen. 

3 . 

ddft Drangegelt» auS rotljem djrontfauren «ftati. 

(giir 5 U. Baumwollen*, balbgeblei*ted Seinen* unb Hanfgarn, bcrglei*en 

3 cu*e, ©arbinen :c.) 

(Beu.) 

$>ie SDarficüung biefer f*öifcn e*ten Dran gef arbe wirb 
pctf*ieben oofljogcn. Ba* folgenbem Berfabten ift man eine« gu* 
ten ©rfolged gewiß. 
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1) Bereitung be$ bafifch effigfauren SleUSDtorbant« 
(Seije). Die« »urbe früher al« groge« ©eheimnig be»al>tt: man 
brachte hierju Duecfftlber, ©ublimat unb dergleichen SDtiytum com« 
pofttum, »e!d)e von fogenannten technifchen ©h f mifern angetanen 
»urben, in 9ln»enbung. Stad? üftittheilung folc^er SHecepte geht ber 
fogenannte (Sbemifet aber mit ber Slufter »eg, unb ber gutgläubige 
Sorbet ober gabrifant hot nur bie ©<hale. Da« ganje Verfahren 
verlangt im ©attjen nur einige praftifche (Erfahrungen , bie jeboch 
auf vernünftigen chemifcfjen ©runbfäfcen beruhen muffen. 

Die Bereitung be« baftfeh effigfauren Slei »irb volljogen, inbem 
man in 10 ©etliner Duart reinem 28affer 6 //. SBletjticfct loft, 
bie ^liifjrgfeit jutn Soeben bringt unb in berfelben »ährenb gelinben 
Äocben« 3 //. ©leiglättc (©olbglätte) löfen lagt, »eichet Sejjtere 
in x / 2 ©tunbe, beffer etwa« länger, volljogen »erben muß. Stach 
bem ©rfalten Hart man biefe ßöfung vom Sobenfaj} ab unb bringt 
fte jum ©eigen be« Drangegelb in 2ln»enbung. 

2) Da« Sei je n (SDtorbanijtrcn) ber ju CShtom * Orange be* 
jiimmten ©arne ober 3euche. Die ©arne »erben nach &ent betann« 
ten Verfahren vorher gereinigt unb bann getroefnet; hierauf füllt 
man ein hölzerne« @efä§ mit 3 Jh c ^ cn reinem honbroarmen SBaffer 
unb 1 $heil na $ bem befannten Verfahren bereiteten baftfeh efftg* 
fauren ©lei , bringt bie ©arne ober 3eu<$e h' nf in, Ia§t fte barin 
gut herumarbeiten, bamit fie vollfommen genügt »erben, unb lagt 
fie 12 ©tunben lang barin verbleiben, worauf fte herau«genontmen, 
gut abgerungen, im ©chatten getroefnet unb folgenbetmagen ge* 
reinigt »erben. 

3) Da« Steinigen ber gcbeijten ©arne unb 3euche gedieht, 
inbem man ein höljerne« ©efäg mit reinem hanbwarmenffiaffer füllt, 
bem man eine nach bem befannten Verfahren au« 10 $alf unb 
SÜSaffcr bereitete Äalflauge hinjufügt, bringt biefelben hinein unb 
lagt fte fortmährenb l / % ©tunbe lang barin herumarbeiten, »otatif 
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ftc herau«genommen, gut gefpült uni» folgenbermafjen Chromgelb ge* 
färbt werben. 

4) Oa« gätben be« S^tomgelb al« ©tunb $u Orange* 
©elb. SWan füllt ein ©efäfj mit reinem fyanbroarmcn ffiaffer, fügt 
ju bemfelben 7 4 / # rotl^eS d)romfaure$ Äali, welche« in 
1 ^Berliner Duatt reinem tyeijicn Söaffer gelöfl worben, fowie 2 1 / 2 
<$c^tocfclfäurc (englif<bc$ Sitriotöl), bringt bie ©arnc ober 
3cu$e hinein unb läßt fic Vs ©tunbe lang barin ^erumarbeiten. 
#at man bie lederen wieber fKtauSgenontmcn, werben ftc abge* 
tungen unb folgenbermajjcn orangegclb gefärbt (orangirt). 

5) ®a«Drangiren ber <brom gelben ©ar ne unb 3eu<b«- 
Um bie« ju beginnen, füllt man einen fupfernen Äeffel hinlänglich 
mit reinem SBajTer, erbifct baffelbe an« £od?en, fefct bann bemfelben 
30 an bet fiuft gelöfdjten $alf, welker in 10 ^Berliner Ouart 
reinem Reißen SBaffer gelöfi unb oom IBobenfajj abgeflärt ijt (Sfalf* 
lauge), unb iy 4 totfieS d)romfaure3 Mi binju, bringt bie 
©arne ober 3 eu *e hinein unb läßt jte bei jtarfem Äocben fo lange 
batin herumarbeiten, bi« jt<b bie ftarbe fdj)ön unb egal geigt, hier- 
auf werben fic f>erau«genommen, rein gefpült unb ftnb nun gut. 

3n einigen gätbereien, namentlich in englifeben, bringt man ten 
Äalf im gelof^tcn 3«jtanbe unb ohne ihn abjuflären in Ülnwenbung; 
bie« gewährt jwat eine fleine ©rfparnifj, erjeugt aber 6taub in ben 
©amen unb 3en<b«n. 

£ert Oingler, ber #crau«geber be« befannten polptechnifdjen 
Journal« für Äünpe unb ©ewerbe, will ebromfaure« Äali unb birfc 
Äalfmilcb in bie fflüfjigfeit bringen, biefe foeben unb bamit orange 
färben. Oer gute #ert b<*t gcroig Pröbchen in einem St^ccfcffel 
orange gefärbt! fieiber verleiten biefe 2lrt IRecepte 5Wan<ben, gute 
unb tebli<b mitgetbeilte Stccepte, welche fi<b praftifcb bewährten, ge* 
ring ju achten. 
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4 . 

Drattgcgclb ou§ Drlcan. 

(güt 5 U. Baumwollen», 'fjalbgcbleicbte« Seinen» unb $anfgam unb ber* 
gleiten 3«u$e, fowie ©arbiiten ic.) 

Oiefe« © c 1 b ifl nidjt fo baucrfyaft gegen bie Suft, al« (Jljronw 
Orange, läfjt fidj jebodj für ben Keinen ^Betrieb leidet unb billig auf 
folgenbe Seife barflcDcn. 

SKan füüt einen Keinen Äeffel ober £o}>f mit 4 Berliner Ouart 
reinem SafTer, bringt baffelbe an« ßodjen, fej}t bemfelbcn 10 &t/u 
fäufüd?en feuchten SBrafil »Drlcan unb 15 <£t/u crtjjiaUijtrte 
<2öba fyinju unb laßt biefe glüffigfeit 15 Minuten lang gelinbe 
burcf>fo<$en. hierauf bringt man biefelbe in ein ©efäjj mit l&inrei* 
djenbem reinem, fd^arf Reitern Saffer unb tfyut nun bie ©arne ober 
3eu$e hinein. |>at man fie l / i Stunbe lang barin bnumgearbeitet 
unb nadlet gefpült, fo fmb fie gut. 


5 . 

(5f>amoi$ unb bcrgletcfycn gelbliche ÜKobcfarfccn auS Drlcan. 

(gilt 5 U. Baumwollen», tyal&gebteidjteS Seinen» unb Hanfgarn, 3« uc fo 

©arbinen k.) 

Oie« wirb na$ bemfelben Berfa&rtn wie Drangegelb gefärbt, 
nur bap fcfjr wenig Drleanabfoebung baju in Slnwenbung gebraut 
wirb. 

Oaburcf), ba§ man na$ bem gärben bie ©arnc ober 3eud>e 
in eine glüfjtgfeit oon reinem falten Saffcr bringt, bem][ etwa« 
dtfcnöitriol (Äupfettoaffer) tjingugefe^t ifl , erjiclt man eine 
gelbli^«graue, mit etwa« s iUoun aber eine röt^Iic^e garbe. 
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6 . 

ddjt OiojigeHt, Iftanfiit* unl> fcerfl leiden äftofcefar&en 

au$ (Jtfen. 

(gür 5 U. Saumwollen* unb ^albgebleidjte« Seinen* imb §anfgarn, 
Beuche, Oarbinett jc.) 

$>ie 3>arftellung biefet beliebten echten garben, namentlich für 
©arbinen, gcfcfyicht mittel jl Gifenlöfungen in nad^etiger Serbin» 
bung mit Saugen. 211« ©ifengrunb (Saji«) bringt man fatye» 
tcr* ober cfftflfaurcS, auch wel;l fcf)tucfelf<nm3 (Sifctt, (Stfcit* 
tottriol (Äupfcrtttaffcr), al« Sauge fpottafdjc, Äalt unb crij* 
jiölUftrtc ®ofca in Setwenbung. ßinfaef) unb billig wirb baffelbe 
folgcnbermajjcn oelljogen. 

Stau füllt ein hölzerne« ©efäf? hinlänglich mit fjanbwarmem rei* 
nen Saffer unb feßt bcmfelben l 1 /* //. (fifcntitriol (Jhlpfet* 
toaffer) ßinju, welker in etwa« reinem hcijjen Sajfer gelöft worben 
ifl. 3n einem anberen ©efafj mit reinem hnnbwarmen ffiaffer läßt 
man 20 ¥f/i. cttyfialliftrte @ofoa Ibfen. $ie« finb bie nötigen 
Sorarbcitcu. £a« gerben felbft wirb nun folgenbermafjen oolljogen. 

©rft bringt man bie gereinigten, gcnä&ten ©arne ober 3cu<h c in 
eine (fifcnoitriolflüffigfeit unb läßt pe 15 Siinuten lang barin fjerum* 
arbeiten, hierauf werben pe herauögenommen, oon bet glüffigfeit 
abgerungen, gut gelüftet unb in ber ©obaflüfftgfeit auf biefclbe 
Seife ^erumgearbeitet; nachher fyerauegenommen unb abgerungen. 
SDie garbe geigt fidj jeßt gtünlich, oeränbert jich jcboch an bet Suft 
in ©elb. $iefe« ©erfahren wirb fo einige Stal wicberfyolt, bi« bie 
geroünfebte ^arbc crjielt ifi, worauf man bie ©arne gut fpült unb 
an ber Suft troefnet. 

-gjierju weniger ©ifenoitriol unb <5oba in Snwenbung gebraut, 
erzeugt eine fettere, j. 23. Sanfinfarbc. 

£>at man genugfam ju färben, fo fann man biefclben ohne aüen 
3ufaß in ben glüfftgfeitcn färben, worin man bunfel Softgelb ge* 
färbt hat. 
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Um auf feinem ©am unt> 3eud> tiefe Farben mögliche fchön unb 
im Eingriff meid? barjujleüen , jief)t man biefelben nach bem gätben 
unb Spulen burch ein hanbrnarmeä Seifenroajfer. 


SnmuntJtrrnfHjgftcs Capitrl. 

färben t>er fd)tt>ar$en Farben für Skunitootten*, 
Seinen* unb $anf<jarn, fomie für 3eudf)e, JÜeifcer, 

0f)an>l$ ic. 

iEßie in bei gefammten gärberei 93icleö auf pcrfchiebene Seife 
ponogen wirb. fo ijt e$ aud) mit bet fdjmarjen garbe ber gaü. 
SJiitnnter wirb bei ber S'arfteüung bcrfelben noch wahre ©ebeimnijj* 
framevei gcfpielt; bie f leinen ißrrtljeile aber, bie fidi barbieten, fön* 
neu jefct pon 3cbcm ficb ju eigen gemad)t werben. IBor länge* 
ren 3al>rcn färbte man namentlich in ber Sdjmeij unb in granf* 
reich ein echte* Sdiwarj mittelft inbigoblauem ßüpengrunb, ©all* 
äpfeln unb ©ifenpitriol. 25iefe fd>önen 3 c iten ftnb aber porüber; 
jejjt beißt eS: billig unb bod) gut. 

5Die perfebiebenen ©ifenlöfungen, ald ©ffigfäure, ^pljefftgfäure, 
Schwefelfäurc unb falpeterfaure ©ifenlöfung, bienen als SDiorbant 
(©runtbeije) unb ftnb für jeben betrieb. 9?ur biefe obengenannten 
©ifenlöfungen perbinbeu ftcb pollfommen mit ben gafern ber 23aum* 
wollen* unb Öcinenftoffe burd) 2rocfnen, wobei jebod) ber Umftanb 
eintritt, baß namentlich ©arne unb 33efleibung$gegenftänbc anlaufen 
unb beim nachhetigen Scf)war$färben Streifen unb glctfeit entfielen. 
Sefctere« eignet ftcb nur für folche 3euche, bie beim Iroctnen eine 
gleichförmige gläcfce hüben unb namentlich für ben 3eucbbrucf bienen. 
3n ber 9?eu$eit finbet ba$ Gatechu in Skrbinbung mit d)romfaurem 
Äali, ©ifenpitriol unb Slauholj jur 2>arjletlung eined frönen, 
bauerbaften Scbioarj portheilhafte Ulnwenbung. 
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1 . 

(Ic f>t <Sd)tt>at$ au« dateefju, SBIau^otjcjtract je. 

(gür 5 U . 33aumwolIen=, Seinen* unb Hanfgarn, 3eucf>c, Äleifccr, ©bawl« jc.) 

(Mcu.) 

£at man in jiemlich grofjem Betrieb ju färben, fo fann He 3)ar* 
Peilung tiefe« <Schwar$ al« »ort^eil^aft begeic^net werben, ba man 
bie Satechu* unb ebromfaure Äalipüfpgfeit, worin man bunfelbraun 
gefärbt, ba$u benupen fann, t>orau«gefept, bafj berfelben aujjetbem 
etwa« ©lauflein unb ebromfaure« Ä'ali f>i«gugefc^t wirb. 3m anbe* 
ren $afl »erfährt man folgcnbermafjen. 

2Jian füQt einen flcincn fupfetnen ftefiel mit obngefabr 5 ©er* 
lincr Duart reinem SBaffer, ermißt taffelbc an« Äodjen unb fügt $u 
bemfclben 20 braune« datedju, 2 A / 2 <&A. föfaufhtn unb 
0altntaf, läfjt nun bie $lüfpgfcit 15 bi« 20 Minuten 
lang gelinbe burdsfodjen, bringt biefclbe in ein mit fdjarf ^ci§cm, 
reinem SBaffer gefüllte« ©efäfj, tf>ut bie gereinigten ©arne ober 
3eucbe hinein unb läfjt fte */ 4 Stunbe lang barin Ijftumarbciten unb 
womöglich bie Macht über barin ocrbleiben (fteefen). 2lm üftorgen 
werben Pe hftau^Sfnommen, »on ber glüfpgfeit abgerungen unb 
folgcnbermafjen djromirt. 

©in ©efäfj wirb mit reinem banbwarmen ffiaftcr gefüllt, bem* 
fclben fobann 2 1 /* rotlje« djromfaure« Äali ^in juftefept, 
welche« in heijjem, reinem Jöajfer gclöfl ifl, unb bit ©arne ober 
3eucbc bmcingebracht. #at man biefc Va'Stunbe lang bariu herum* 
gearbeitet, fo werben pe bcrau«genommcn t abgerungen unb folgen* 
bermafjen in eine ©ifenbitriolflüfpgfcit gebracht. 

35a« l>iergu bePimmte ©efäfj wiib mit reinem falten SBaffer ge* 
füllt, bem 20 l&üh. in etwa« reinem fycipcn Kaffer gelöpet difen* 
Uitriot (Äufjfcrluaffer) binjugefefct wirb, hierauf bie ©arne ober 
3cuche hineiugebracht unb 15 bi« 20 SMinuten lang barin b«um* 


Digitized by Googl 



141 


gearbeitet. 3P bie« gefcbchcn , fo »erben pe herau«genommen, ge* 
fpült unb folgcnbermapen fch»arj gefärbt. 

3» biefem Schuf füllt man ein ^öljerneS ©efäfj mit reinem, 
f>anbt>ei§cm Kaffer, feßt bemfelbcn 1% tt. fäuflicben fölaupoljs 
cjtract unb 10 (Mbholjcgtract t>inju, »eiche beibc Sub* 
flanken »orber jartgepuloert unb in heißem, reinem Kaper gelcjt 
»urben; bringt nun bie ®arne ober 3eucbe hinein, läßt fte barin 
gut fyerumarbeiten unb eine Stunbc lang in ber ^lüfftgfcit »erblei* 
ben. 2ßcrben pe bann fyerauägenommen unb gefpült, fo ftnb pe 
gut. #at man feinen Stängel an fupfernen Äcpeln, fo iji e« $»ecf* 
mäßig, ba« S(^»arjfärben anfangs nicht ju heiß $u »olljiehen, fon* 
bern bic #iße nach unb nach $u peigern. 

Sa« Spülen. au« ber Gifcnoitriolpüfpgfcit ip nicht »ottfommen 
in jeber Färberei »orjunchmen; bic« ju umgehen, müpen bic ®arne 
ober 3eucbe oolipänbig »on berfelben abgerungen »erben. Um ba« 
fogenannte Suchen ber ©laufjoljpüfpgfeit $u bereuten , feßt man 
1 bi« 2 <£t/k crppalliprte Soba fjingu. 

2 . 

6d)Warj auö Sölauholjejtract unb chromfaurcm Jtali jc. 

(gilt 5 U. Saummollcn = , Seinen* unb Hanfgarn, begleichen 3eu<he, 

Äleiber, sc.) 

Siefe« S<h»arj eignet pdj fowobl für ben großen, al« »orjiig* 
licp auch für ben fleinen Setrieb. Sie Sarpeüung bepclben ip ein* 
fach unb billig unb ba« Verfahren babei folgenbe«. 

ÜJtan füllt ein tjölgerncö ©efäß ober einen Äepel mit fcßatf hei* 
ßem, reinem Kaper, bem man l 1 /* ÜBlauhoIjCjtract unb 
10 Ißth ©clhholjfjtroct binjufeßt, »eiche Subpanjen jartgepul* 
uert unb in etwa« fochenbheißem reinen Kaper gclöfl »orben pnb. 
hierauf bringt man bic genäßten ©arne ober 3euche Ijrncin , lägt 
fie^Stunbe Jang barin herumarbeiten unb-bic 9iact)t über barin »er* 


Digitized by Google 



142 


bleiben (jieefen), worauf fte ^ausgenommen, abgerungen unb fol* 
genbermafjen djiromirt werben. 

(Sin ©efafj wirb ^ierju mit reinem lauwarmen 2öaffer gefüllt, 
bemfetben 2 l / 2 <£th, rotlfeS d)rotltfaute§ Äöli unb 2 l / 2 ät/i. in 
1 berliner Guart t>cifjem, reinem SBaffcr gelöfter ÜBlaujhin ^in$u* 
gefegt, bie ©arne ober 3« U{ fc c bann tjineingebradjt unb nad? bem 
befannten 93erfaf)ren barin f>erumgearbeitet. $at man fte fobann 
Va ©tunbe lang barin verbleiben laffen, werben fie wieber f>erau$* 
genommen, abgerungen unb nun berfelben Slau^oljflüfftgfeit 
2 1 / 2 crtyfiaiüftrte 0oba f>injugefefct unb bie ©arne ober 3«ucfK 

wieberunt fyineingebradjt. SJiadjbem man fie eine ©tunbe lang barin 
liegen gclaffen, werben fie berauSgenommen un b ftnb hierauf gut. 

©iefelbcn normal« in berfelben glüfiigfeit $u cfjromiren, ift feiten 
not^wenbig. 

3. 

6d)toar$ auS f)ol$efftgfaurcm (Stfcn unb ’ÖJaufjoljcjtract. 

(gilt 5 U. ^Baumwollen», Seinen» unb Hanfgarn, bergteidjeu 
Äleiber uub ©fyawlS.) 

Unter allen biSfwt befannten Sifenlöfungen eignet ftdj fioljeffigfauteS 
(Sifcn wegen ber in bemfelben enthaltenen öligen 5 um ®*warj* 
färben am jwecfmäfjigftcn. $>affclbe ift in djemifd?en e^abrifen billig 
fauflicb ju fjaben; ber $reis richtet fid? nach ber ©tärfc beffelben 
(man fef>e »orn ^^olgcfftgfaurc ©ifenlöfung"). $aS ©d?warjfärben 
hiermit gefebic^t folgcnberma§cn. 

ÜJian füllt ein ^öljetne^ ©efä§ mit faltem, reinem Saffer, fejjt 
bemfelben fo viel Ijoljefjigfaute ©ifenlöfung tjinju , bi« biefelbc eine 
©tarfe »on 5 ©rab nach 23eaum6’S ©äurenmeffet jeigt, bringt bie 
gcnafjtcn ©arne ober 3cud)c hinein unb lafit fie eine ©tunbe lang 
barin verbleiben (fteefen), worauf fie IjerauSgenommen unb »on ber 
glüffigfeil gut abgerungen werben. (SMefelbe nimmt jwat an ÜJtcnge, 
jebodj nie^t an ©ütc ab). 
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35a« ©efyeimntB biefc« ©chwarjfärben« liegt kann, bajj bie im 
holjeffigfauren ©ifen vorbereiteten ©arne ober 3cud>e einer nachben* 
gen Äalfflüfjigfeit (ftalfbpbrat) unterzogen werben muffen. $)ie« 
toirb folgenbermafjen »oHjogen. 

2Jtan füllt ein #ol$gefäjj mit reinem falten ffiaffer, welche« im 
SBinter lauwarm fein mufj, fejjt bemfelben bann % U. im ©affet 
abgeflärten Äalf (Äalfbpbrat) ^ingu , bringt bic ©arne ober Sandte 
hinein unb läfjt fie 15 ÜJiinuten lang barin herumarbeiten. 9?aib 
Verlauf biefer 3eit werben fte httau«genommen, abgewunben unb in 
1% //. iölauholjcjtract unb y 4 <ä. ©elb^oljejtract nach be» 
fanntem Verfahren fdjwarj gefärbt. £at man fte wieber fjctauSgc« 
nommen unb gefpült, fo jtnb fte gut. 

4 . 

(Sdjwarj auS ilalffi^brat unb fd)tt>efelfaurcm ßifen 
(Äupfetro affet). 

(gilt 5 U. 93autnwoüen*, Seinen* unb Hanfgarn, begleichen 3eu«be, 
Äleiber, ©hawl« :c.) 

35a« ©erfahren bei ÜDarjtcQung biefe« ©chwarj ift nicht allein für 
ben großen, fottbern felbft für ben fleinen !jäu«Ud)cn betrieb brat* 
tifch erprobt unb anwenbbar. 

2>ie ©arne werben nadj bem befannten Verfahren mittelft Äalf* 
lauge unb ©ifentntriol erft bunfel rojigelb gefärbt, fobann gefpült 
unb auf bie gewöhnliche ffleife in l 1 / \ //. 231au^oljcrtract febwarj 
gefärbt, worauf fte gut jtnb. 

5 . 

hellgraue, bunfelgraue, gelbgtünlid)e unb graue färben. 

(gilt 5 U. ®aumwottett=, Seinen* unb §anfgarn, begleichen 3eudje, 
tlciber, ©hawl« jc.) 

Sine bauerbafte (echte) garbe in ©rau »on allen ©^attirungen 
(9lüancen) barjuflellen , habe ich mich wie meine ©oHegen vielfach 
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-bemüht, jebocb ifl cS bis je^t nicht möglich gcwefen, eine fol<hc ohne 
einen 3nbigofüpengrunb ju erzeugen. 2>ieS ifl aber in her ifteujeit, 
wo ber ffiahlfpruch gilt: nur fchön, aber babci billig, nicht mehr 
jwecfmäfjig. $ie leichten Stoffe bebürfen aud? feiner bauerhaften 
§arbe, wenn fte nur ä la Mode (nach ber SDiobe) ftnb , fo genügt eS 
fch>on ; eS hält fo lange, wie eS halt. 

©in hinlänglich bauerhaftcS ©rau in allen garbcn ju erzeugen, 
verfährt man folgcnbctmaßen. 

üJ?an läpt in 4 ^Berliner Duart ( 8 <fL) reinem Söaffer y 2 fl. 
Üricflct <8untach (©chmaf) a / 4 Stunbc lang gelinbe auSfochen, 
bringt benfelben, nachbem er oom ©obenfap abgeflärt, in eine hin» 
reicbenbe SPtengc hanbhcifjen SlBafferS, läßt bie ©arnc ober 3cu<he 
barin X / A Stunbe lang ^cmmarbeiten unb bann eine Stunbe lang 
barin verbleiben, hierauf werben fte herausgenommen unb folgen« 
bermafjen grau gefärbt. 

2Jian füllt ein ©efafj mit faltem, reinem SBaffcr unb fept bem» 
felben 4 (Eifcnbitrtol (Äupferwaffer) h»nju, welcher in etwa« 
heißem ffiaffcr gctöfi worben, bringt bie 3euchc nun hinein unb läpt 
fte 15 Minuten lang fortwäfjrcnb barin hecumarbcitcn, worauf fte 
hcrauögenotnmcn unb gcfpült werben. Somit ftnb fte gut. 

Um ein gelbliches, grünliches ©rau (IDt obefarben) barjufteUcn, 
bringt man bie grau gefärbten, gefpülten 3eudje in eine glüffigfeit 
»on hunbwarntem, reinem SSaffer, bem 5 Ü& in heißem SBaffet gelö* 
fter 9llaun unb etwa« CUtercitron ober ©elbhotjcjtract h>ingu* 
gefept ifl. 

SBill man ein poQcS ®unfelgrau (Stahlgrau) färben, fo läpt 
man bie ©arnc ober 3en<be in heipem 2Baffcr mit etwas 23lauholj« 
ejtract nach bem befannten 93erfa^ren behanbeln unb in Gtifenoitriol* 
fliifjigfcit nach befanntem ©erfahren bunfeln. ^at man fte bann 
noch gcfpült, fo ftnb fte gut. 

$>icfeS ©rau ifl feboch nicht fo bauerhaft, als baS aus Sumad) 
gefärbte. 
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JPrfiun&Dr eifj igfies Capttel. 

$>aä ©rünfärben ber SaumwoUens, Seinen * nnb 
Hanfgarne, ber 3*“$** ©arbiiten, Kleiber k. 

SDaffelbe gcfdjieht ebenfall« au« einer 3ufammenfej}ung ber gel* 
ben unb blauen garben. J)a« gdtben ber baumwollenen unb leine* 
nen ©egenjiänbe mit biefen garben gehörig ju bewerfftelligen, ijt 
eine fdjttierige Aufgabe, ^olgcnrcrma^cn »erfahrt man jeboefc am 
befien. 

1 . 

2Jlaigrün, #eügriin unb äRittelgrim au$ Gumitronrinben* 
cjtract unb 3nbigo*Garmin. 

(girr 5 U. ©aumwoBen* unb hatbgebtcicbteS Seinen* unb Hanfgarn, 
bergleicben 3euthe, ©arbinen ic.) 

$>ie ©arnc ober 3cucb« »erben nad) bem befannten ©erfaßten 
crjl fcfcmafirt , fobann in einer efftgfauren X^oncrfccflüfftgfcit (9toth* 
beige) »on 4 ©rab ©tärfe nach ©eaume morbaniftrt (gebeijt) unb 
»erbleiben, nachbcm jte gut abgerungen »orben, in biefem 3ujianbe 
moljlbebecft 24 ©tunben lang liegen, worauf jte auf folgeube Söcife 
gelb gefärbt »erben. 

üJlan füllt ein ®efa§ mit reinem, hanbhcijjcm SBaffer, fefctbemfel* 
ben 12.2% fäufUchenGucrcitronrinbcnestract, »eichet in fodjen* 
bem reinen ffiajfer gclöfi ijl, hinju, bringt bie ©aftte ober 3cu<bc 
hinein unb la.pt jie l / 2 ©tunbe lang batin h>erumarbeitcn ; hierauf 
»erben jte herau«genommcn unb folgenbermajjen grün gefärbt. 

#ietju füllt man ein höljcrnc« ©cfajj mit reinem, h an fc»armcm 
SSaffer, fügt ju bemfelben 10 Mi in heißem SBaffer gelöjlenOUaun 
unb fooielfäurefteten franjofifchen oberbcutf^cnSubigo^Sat* 
min, al« ein h«D««^ ober bunflere« ©rün erzeugt »erben foll, 
bringt bie gelbgefärbten ©arne hinein, läßt fte na<h bem üblichen 
Verfahren hfmmarbeiten unb eine ©tunbe lang barin »erbleiben; 

C$Tatcr‘* SArifttn, *7. SBtOjn. ]0 
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al«bann werben fte herau«genommen, gut abgerungen, aber ni$t ge* 
früh, unb ffnb ic^t gut. 

3n frangcfifdpcn Färbereien bringt man , ba man bort ben 2Bau 
gut unb billig befommen fann, biefen anffatt ber Duercitron in Sin* 
wenbung. 

©rtheilt man ben ©amen ober 3eueben nach befanntem 93erfab* 
ren einen ©runb butd) bie falte 3nbigofüpe, fo wirb jwat ein echte* 
re«, jebodj fein fdjöne« ©rün erjeugt. 

2 . 

©littet* uitfe $unfelgrün auSÖIau^otj* unl>©eU>Iiol$cstract. 

(Für 5 U. fflaumwollen* , Seinen* unb Hanfgarn, bergleidjen 3eucbe, 
Äleiber , 2JJancbefter :c.) 

2Die au« bem 3nbigo unb ebromfauren ftali ju erjeugenben 
bunfelgtünen Farben ffnb hinlänglich befannt unb eignen ffd) nur 
für ben großen ^Betrieb. 9?ach folgenbcm Serfabren wirb ein fc^onc« 
bauerhaftc« ©rün erjeugt. 

SUlan füQt ein höljetne« ©efäfj mit faltem ober lauwarmem rei* 
nen ffiaffer, fefct bemfelben 5 M6. üBIauficin, weiter in 1 ^Berliner 
Duart beißem reinen ffiaffer gelöjl ifl, fowie 5 an ber Suft ge* 
Iöfd)tcn $alf, welcher in 2 ^Berliner Duart reinem heiffen ©affet 
gelbff unb »oig IBobenfafc abgeflärt ijt, bttigu , bringt bie ©atne 
ober 3eud)e hinein, läjjt ffe nach bem befannten Verfahren hetumar* 
beiten unb bie Stacht (12 ©tunben lang) barin »etbleiben. Stach 
Verlauf biefer 3«it »erben ffe »ieber hetau«genommen, abgerungen 
unb folgenbermafjen grün gefärbt. 

3)lan füllt ein höljerne« ©cfäjj mit reinem, hanbheiffem ©affet, 
fefct bann 5 M< 33lau^ ol jcjtract unb 2 1 /, ©clö^otjejtract 
hinju, welker jartgepulnert unb in reinem, h<'ffem ©affet gelöjl iff, 
bringt hierauf bie ©arne ober 3eu<he hinein unb läjjt ffe nach befanntem 
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Verfahren 20 bi$ 30 Minuten lang barin »tKrumarbeiten. £at man 
fic nachtet {^ausgenommen, jinb ftc gut. 

ÜBaumtoollen* unb ßeinenjeuebe werben nicljt gefpült, jebod) ge* 
flärft, 2J?and)cfter aber wirb gefpült 

3 . 

Oiiücngrün au§ SBlaujjotj* unl> (9el&l)ol$ejtract. 

(giir 5 U. ©aumweüen* unb Leinengarn unb 3 eu<$.) 

( 3t e u . ) 

25ie Olioenfarbe iji eine Ulbftufung bet grünen, nur ba§ 
man §ier$u mefyr ©clb^olg *, als ©laufjolgejtract in 2lnwenbung 
bringt. $urd> 3ufafc non etwa« 0rlcanabfocf)unß tfi ein röt$* 
lid^c^ Dlioengrün ju erzeugen. 


> 


10 * 
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DirrunötireifHsftes Capitcl. 

£>aS ®<J)onfärben ber Ijalbfoollenen 3*ud)e, ««Jncnt* 
tidj bet ^kramatta’S, ßüftreö, Orleans nnb 
£)emi*fiaineS (<Sdjallt)3). 

SDaffelbe ift fo»obl für ben großen wie für feen fleinen gätberei* 
Setrieb ein oft unbanfbare« ©efcfyaft, nämüd) be«f>alb, »eil e«, 
»cnn felbige« nidjt mit gehöriger ©adtfenntnifj ooöjogen »itb, leitet 
ju Unannefymlidjfeiten füfyrt, »eldjc« jebodj na$ folgcnbcm aufm«!« 
famen Scrfatjren $u oerljüten ift. 

$)ie iejjigen 9D?obe$eud>e ( Suyuöfloffc) , bie in ben #anbel ge* 
bradjt »erben, pnb in ben meiften gälten au« Saumwotle unb ©djaf* 
»olle gefertigt (fabricirt), e« bringt ba^er ber jefcigc tyol» fßrci« ber 
Saumwotlc feinen ©egen für ben gabrifanten geringer 3«ud>ftoffe 
unb c« ift bie Arbeit nur belofynenb bei feinen Slrtifeln ; für ben im 
fleinen Setrieb arbeitcnben gärber aber, ber fol$e gemif<f)te ©toffe 
namentlid? jutn Umfärben erhält, ift baffelbe hoppelt mü^fam unb 
f<f)»ietig unb nicfjt gut lofynenb. $)iefeö gdb ber gabrifation ift be«* 
t>alb nidjt allein für ben ©djonfärber, fonbcrn audj für ba« Subli* 
fum jeben ©tanbe« »idjtig, unb fotlte mefjr in Setradjt gezogen 
»erben, golgenbe SDtittljeilungen »erben bie« bartfyun. 
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1) Unter halbwollenen 3«udjfioffen wirb in ber gabrif 
wie im $anbel ein gabrifat oerjtanben , welche« gewöhnlich au« Saum» 
wollen», Schafwollen» unb glach«garn gefertigt (gewebt) ijt. $ie« 
wirb in ben gabrifen, namentlich in ©nglanb, mittclft eine« befonbe» 
ren Äunftgriff« ooüjogen; man färbt nämlich bie fogenannte Äette 
(Aufzug) im SaumwoÜengarne ohngefähr in berfelbcn garbe, im 
Allgemeinen meijl bunfelgrau ober fchwatj. SDie Äette bübet bem» 
nad) ben betriiglidjen £h e 'l ® £ ®«be«; bet (Jinfdjlag (Schuß) 
ijl gefärbte« SchafwoUengarn. Seim Schwatj färbt man auch oft 
nur bie Äette fdjwarg, bringt weiße« ©oügarn in Anwenbung unb 
färbt nach befanntem Setfahren febroarj. Sielfacb werben biefe Art 
3eu<he oon betrügerifchen $anbel«leuten al« au« Schafwolle gefertigt 
oerfauft; werben fpäter fold^e 3cud>e al« Sefleibung«gegenjlänbe 
bem Umfärben unterzogen, fo finbet ftcb ber Setrug jum 9la<hth«il 
be« gärber«. 6« ijl baher nöthig, bei Annahme eine« folchen «et* 
bärtigen 3 £ u<bftoff« jum Umfärben, benfelben oorber ju unterfu^en, 
welche« ftcher unb einfach auf folgenbe SBeife ju gefchehen hat : Skn 
trennt oon einem 3 £ ucbPtöbcbcn ben gaben be« ©infchlag« oon bet 
Äettc, bet ffioflfaben jeigt jtch gewöhnlich locfer, bet baumwollene 

aber glatt unb fefl gefponnen. ÜKittcljl Serbrennen« wirb bie Saum» 

\ 

wolle fchnell jerjlört unb ber gaben oon ber Schafwolle oerfohlt mit 
unangenehmem ©erueb. 

2) ©inen noch größeren Setrug nimmt man in ber Uieujeit bei 
ber gabrifation ber fogenannten £ouble» (Doppel») SBoü^eucbc wahr. 
2)iefe würben juerji in ©nglanb au« im lofen 3ujlanbe gefärbter 
SaumwoQe mit fogenannter Äunjlwolle (einer au« ©olllumpen fabri» 
cirten ffiotle, in ©nglanb Schobbn genannt) gemifcht zu ©am ge» 
fponnen unb oerwebt. 

Um biefen Setrug $u entbeefen , muß man biefe oerbächtigen 
3cu^e einem djemif^en Serfahren unterziehen, wobei man folgenbet» 
maßen ju operiren hat. 
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2) ?an bringt in ein fleineS ißorjetIangefd§ jtoei J^eile reinem fal* 
tcä Sßaffer, l S^eil efelfäure (enßlifdjeS ©itriotH) unb 
V* I^eil ©laljfäure, legt ein ißröbdjen bed 3eu<$ßop tjinein unb 
läßt baffclbe einige ©tunben lang barin »erbleiben; nad? bem #eraud« 
nehmen t»itb e$ nic^t gefpült, fonbern in ber #iße fcßneß getrodnet. 
©tittclß 3 «fra| 5 *n$ ftnbet ß<b bann bie Saummoüe »on ben ©auren 
jerßört, bie ©djafwoße aber jeigt ftdj »on benfelben nicht angegriffen. 
Um bie lefeterc fobann »on ben ©äurcn $u befreien, bringt man fie 
in eine glüffaffit »on reinem SBaffer, bem etwaä colcinirte ©>ofca 
binjugefefct.iß, nnb fpült fie hierauf. 

3) aä färben biefer tjalbmoüenen 3cud^e wirb nad? bemfelben 
93erfaf>rcn wie baS ber ©cfyafrooße »oüjogen; oft erreicht man feinen 
3mcef, wenn ba$ färben eben gut gelingt, mit einem SWal, in anbc= 
ren ftäßen iß man jebod) genötigt, biefelben , um ben Saummoüen« 
faben $u beefen, nad? bem beim färben ber 23aummoüe üblichen Ser* 
fahren nad)$ufiitben. (§,$ iß leiber ein $ärberci»erfabren , worein 
man ßcb fdßcfen foü unb muß; freilich iß hierzu notbwenbig, baß 
man baffelbe crß fennen unb beurteilen lernt. 


*L 

k 
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Adjte 3btl)fUung. 

Xic Appretur ber tneifjgebleidfjten unb gefärbten 
btmmuoUcncn, fjalbtoollencn, leinenen unb fjanfenen 
©arne, fontie bergleicben 3 cu 4 e / Äleiber :c. 


Di» 'Appretur ifl einer ber wid?tigften 3®eige bet Särbetei, 
ber barit befielt, ben gefärbten ©egenftänben ein ben Käufer anlof* 
fenbe« Aifc^cn ju erteilen , unb it>r ©elingen bängt tjauptfäc^li^ 
non gutei Äunftgriffen fowot>l be« gätber«, wie aud? be« $abri* 
fanten ab; bauptfäcblid) bient biefelbe nur füt f^led^te 3eu<bftojfe, 
benn gute bbürfen wenig 'Appretur ober gefünfielte« Anfcbn. 9tad> 
bem ©afebet ber erfieren ift ber Settug bann entbeeft, welken bie 
Appretur nertrrft batte. 5Dic Appreturmaffen, namentlid) bie 6tärfe 
unb ber Öeim.babcn aud; ben 3*®ecf, gefärbte 3eud?e fo barjufieüen, 
bafi fetbige nid; abfdjmufcen. 

DieScreitut^unb Anwenbung bet Appreturmaffen wirb folgenber« 
mafjen noüjogen. 

1) Die Appeturmaffe für Saummollen» unb ßeinen» 
3eud)e, Äleibe.ic. Diefe ifi na$ bem befannten Setfatyten 
mittelft bet $Öet$Ciftärfe butcb Äo<feen berfelben in reinem ©affet 
ju bereiten; jweefmäig ift e«, beim S?o$en berfelben etwa« reinen 
Dalg (Unfcf)litt) , befff etwa« feingef<|nittene« 28a<b« ^ingugufe^ett. 
3(i 3fü unb ©elcgenftt nor^anben, fo erfefjeint e« jwetfmäfjig, bie 
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gefärbten » or bem Stärfen §u trocfnen, nach bem Starten 

aber in reiner, trocfner Suft ober ©arme trocfen werben ju lajfen, 
bann ju plätten, $u mangeln ober §u falanbern ($u glänjcn). 

35ie geftärften 3fud>e bürfen beim£rocfnen bem grojtwetter nicht 
au«gefefct »erben. 

2) 35ie Appretur mit Seim bilbet fowohl für ©aumwollen». 
Seinen», oorjüglich aber für £albwo(lenieu<he eine gute Appretur» 
majTe. 3Die ©ereitung berf eiben wirb einfach folgenbermapen oofljf* 
gen. ©ringt man fäuflichen Seim in 9ln»enbung, fo erweicht mtn 
benfelben oorher in einer glüffigfcit »oit etwa« reinem ffiaffer »nb 
lä§t if>n bann bei fortwährenbem Umrühren in hinreichenbem renen 
Saffer jerfochen. ©ringt man nach bem betannten ©erfahren fclbfi» 
bereiteten Seim in 'Unwenbung, fo erhifct man nur bie Seimflüffgfeit. 

3) (fine befonber« fchöne, jeboch nicht fo billige Ulppretumaffe 
bilbet eine fod^enbe Söfung be« Seim« mit 3 u fab et*a« mit 
fßottafche gelöjtem fRüfc* ober ÜBaumöl. 

4) 35a« ®ummi, namentlich ba« Senegal*©ummi unb ba« 
©umrni arabicum, bilbet für feine Supu«$euche eine fch<he, jeboch 
theure Spprcturmajfe, bie auch für jeben ©etrieb jtch nidt eignet. 

Schlechte Slppreturmaffen , wie namentlich gifchlttt ober J?at= 
toffelftärfe, foQ man nicht in 'Unwenbung bringen. 

lieber bie SKenge be« ju oerwenbenben Seim«, Stäre obcr@ummi 
läfjt ft<h nicht« ©enaue« beftimmen, ift jeboch auf 5t SDBcife leicht 
ju beurtheilen, bafj man erwägt, ob eine fchwädh« ober fiärfere 
Appretur erzeugt werben fotl. 

3n allen gälten hat man bahin ju trachten , bafj bie 'Jlppretur* 
maffen nicht ju bünnflüfftg ftnb , fowie bafj bi/3tu<ht gut barin 
herumgearbeitet »erben, bamit jie oollfommen on berfelben burch* 
brungen »erben, aufjerbem ftnb fte, wie bemrft, möglich)! fchnetl 
in »armer Suft ju trocfnen. 

/ 

/ 
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@ine eigene Appretur, namentlich in (England, bilbet bie bet foge* 
nannten ©ngtifcb *2ebetjcu<he unb be« ÜRandjefter; benfelben 
roirb bie SlbprcturmaiTe (2eim) mittelfi einet 9Jtaf$ine auf bet rohen 
Seite mitgetijeilt; bie teerte erf^eint fanft im Angriff. $iefe« 23er* 
fahren eignet ft<b für ben gtojjen SBetrieb , roo namentlich J)ambf* 
beijung in Antoenbung gebraut mitb. 
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Uruntf JHbtljcilunij. 

9?cucfted $tnecfmä§igeS $erfal)ren, i>aö ^Initmpräpa* 
rat auf gefärbten Sdiaftuotfen?, Saumiuotten? unb 
Seincngarnen, auf Seibe, foiuie auf auö fotzen ©ar? 
nen geiuebten 3cu$tn/ SBefteibungögegcnjtänben, 
lute Kleiber, Stjamlö :c., in 9lmncnbuug ju bringen, 
foiuo^t für ben großen wie für ben fteinen betrieb. 


25as fogenannte ‘Jlnilin, auch ^utfin unb Dtofalin ge* 
nannt, fpielt in bet neucPen 3«it in ber ©<hönfürberei unb 3fucb' 
btueferei eine grope Dlolle. SDie ^Bereitung beffelben auS bem Stein? 
foblcntbeeröt ip in biefem SBerfcben bereite mitgetheilt unb über» 
gehe l)ier biefe be^^alb. 

Sowohl bie ^Bereitung »ie beffen 'Änmenbung l>at in bet 3e^t» 
jeit »ielen iöetbefferungcn unterlegen unb ip jept ju einer ®oUfom* 
men^eit gelangt, bie fauin metjr ju wünfdjen übrig laffen bürfte. 
liefet gortfcfyritt roirb hoffentlich bahin wirfen, bap bie nur »om 
Uluälanbe $u bejichenbe ©ochenille, foroie ber 3nbigo unb Saflor 
»ötlig entbehrt »erben fönnen. 3Mc gabrifation be£ Slnilin h a * 
j»ar namentlich englifchen gabrifanten, bie felbige alö tiefe* ©cheim* 
nip bewahrten, $u gropern SRcicfjthum »erhoffen, ®a$ ip jebedh tn 
jefciger 3eit ein ©eheimnip; bie technifche ©hemie (©ewetbe »©hemie) 
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in Berbinbung mit bem benfenben Berftanbe praftifcher ©chönfärber 
bulbet nicht lange ein ©c^cimnip , ba« nicht erforfcht werben 
fönnte. Deshalb wirb e« mit ber $abrifation bet iflnilinpräparate 
eben fo gelten, wie mit anberen gabrifgweigen, benn wirb c« einmal 
funb, baß ein ©efchäft SJiußen bringt, fo beginnen bajfelbe gehn 
9lnbcrc, unb c « tjei^t alSbann : vive la concurrence, wa« auf 
Dcutfch fo oicl bebeutet: bie neu entflanbenen ©efepäfte feßen ben 
j)3teiS, um gu concurriren, oft fo fjerab, baß fte ftch fclbfl bebrüeft 
füllen. Die« hat namentlich bem beutfdjen gabrifanten oon ©eiten 
ber ©nglänbcr oft oielen ©traben oerurfacht. 3n bet 9teugeit ift 
bajfelbe jeboch »ielfach mißlungen, ba unferc beutfehen eßemifchen §a* 
brifen burch $Ieiß unb ©elbmittel bejfere unb fajl billigere djemifdje 
«Präparate liefern, al« bie englifcßen. Diefe Borbemerfung foH nur 
barauf aufmerffam machen , baß e« in furger 3eit möglich werben 
wirb, bie 9lnilinpräparate fo billig fäufttd? gu haben, baß man bie* 
felben nicht allein gum garben tßeurer ©toffe, fonbern auch gum §är* 
ben geringer ©arne unb 3«uche in 9lnwenbung wirb bringen fönnen. 
Durch Stacßbenfen unb »ielfacßc praftifeße Berfucße ift e« mir erjt feit 
furger 3^it gelungen, bie ©«hafwotlen*, ©eiben* unb Baumwollen* 
©arne unb 3 f udK. fowaie bergleicßen Bcfleibung«gegenjtänbe nach 
einem neuen Verfahren mitteljt Slnwenbung oon Anilin gu färben. 
Daffelbe befteßt barin, baß man ben gu farbenben ©amen ober 3«u* 
eben erfl einen nötßigen farbigen ©tunb erteilt, unb bann mit Sni* 
lin überfeßt (feßönt) ; benn felbji bei feßr billigem greife ber Anilin* 
Präparate ift c« in ber praftifeßen Schönfärberei unb 3eu<bbrucferei 
bisher noch nicht möglich gewefen, feßr bunfle garben au« benfelben 
gu ergeugen, oßnc ihnen »orher eine Baft« ober einen gefärbten 
©runb gegeben gu haben unb bann erfl ba« gatben mit beliebigem 
Anilin auSgufüßren. SDiefe Baß« («Dtorbant) fann nur burch Borbe* 
reitung oon ® el b olg, ©allu« (©aöäpfel), Oelbeige, oor» 
güglicß aber burch ‘tlnwcnbung be« lotsen dtjtomfauten ßalt »oll* 
gogen werben. Die Bereitung ber betriebenen Beigen, garbfub* 
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ftanjen (Pigmente) ald ©tunbfarben in 93erbinbung mit Anilin wirb 
in golgenbem bargetban »erben. 

1 . 

$onceau<$odjrotl)’)5ätf>en mit gelbem ©runb unb 
Slnilin. 

(giir 5 U. gettafdjene« SSoIlgam, £u<b, glaneü, SRerino, ©arbinen, 

@b ato ^ jc.) 

(9t e u.) 

2)a« natty biefem SBetfabren gefärbte #ocbrotb (irrigeraeife 
non ßbemifern auch Sdjatlacb genannt) geigt fub eben fo fdsen 
unb bauerbaft, al« ba« au« ©ocbenille gefärbte. ®ie 3)arftettung 
beffclben wirb folgenbetmafjen noUjogcn. 

üRan füllt einen fupfernen ober ÜÄefftngf effel. ober au<b nur 
einen glafurten ©teintobf mit reinem SBajfer, erbifct baffelbe an« 
Soeben unb fefct biefem 2 1 /, !&/*. fäufiieben ©elbboljejttftCt binju, 
roelebet in toebenb beigem ffiaffer gelöjt iji, aufjerbem noch 4 */* 
eifenfreten 5Uaun unb l y 4 täufli(be« 3innfalj, lägt b»« s 
auf bie glüfjtgfeit 8 fDtinuten lang burebfoeben unb bann mit reinem 
falten Uöaffcr abfüblen , bringt nun bie ©arne ober 3eucbe bi««m. 
lägt fie na<b bem befannten Verfahren 15 ÜRinuten lang b trum * 
arbeiten unb 15 SKinuten lang gelinte tarin formen, worauf fic bet* 
au«genommen, gefpült unb folgenbetmafjen mit Anilin rotb gefärbt 
»erben. 

©in Äeffcl »irb ^iergu mit reinem Söaffer gefüllt, baffelbe febarf 
banbbeifj erbiet unb bemfelben fobann 2 l / t Sfflk fäufli<be« rotf)e$ 
jlüfjtgeä Anilin binjugefügt unb hierauf bie gelbgefärbtcn unb ge* 
faulten ©arne ober 3cu<be ^ineingebrad>t. 9ta<bbem bie« gefaben, 
Xa§t man jie bei fieigenber #fae bi« jum &o<bcn fortmäbtenb barin 
berumarbeiten unb */ 4 8tunbe lang gelinbe foeben. f>at man fte 
nach biefer 3«<t b< r a u 4genommen unb gefpült, finb fte gut. 
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Soll ein bunflete« 9totfj erhielt werben, fo fefct man berfclben 
glüfftgfeit noch etwa« Anilin fytnju, bringt bie ©arne ober 3*ud> e 
wiebet hinein unb läfjt fte normal# 10 bi« 15 ÜRinuten lang barin 
fodjcn. 

2 . 

©ranat (fein SBraun) au§ rot^em flüfftgen Stntlin. 

(giir 5 U . Sollgarn, Such, glattell, ©arbinen, HJterino jc.) 

(9te u .) 

2) ie $)arfieüung biefer frönen garbe roitb ebenfe wie $onceau 
(^odjtoth) ooügogen, nur ba§ bet 91nilinflufftgtcit etwa« mit heifjem 
reinen ÜZÖaffer breiartig angerü^rter f$ergo ^ingugefe^t wirb unb 
man bie ©arne ober 3euche gelinbe 1 0 bi« 1 5 ÜHinutcn lang fotzen 
lagt, worauf fte f>erau«gcnommen, gefpült werben unb gut ftnb. 

3) aburdj, baff man mehr ober Weniger ißetjto in Qlnwenbung 
bringt, werben hellere ober bunflete ©ranatfarben ljcr»orgcbrad)t. 

3 . 

fßurfmr au$ rotficm flüfftflcn QlnUin. 

(Pr 5 U. Sollgarn, Such, glaneü, ©arbinen, ffltertno jc.) 

(9t cu .) 

$>iefe fcfjöne prbe entfielt eigentlich au« einer SWifcgung ber 
blauen unb rotten. ©« ift bi«het nicht gelungen, bie früher bagu 
notigen ©ubftangen , nämlich ben 3 n ^Ö° / *>i e (5od)CntUe ober 
ben $ raflf) fo gu Bereinigen , um biefe prbe fchön ergeugen gu fön» 
nen. ©«hon oor 1000 fahren würbe biefelbe mit gtofjen Äojten 
au« bem <Safte einer ©(hneefe (Ißurburfchnccfe) ergeugt; biefe 6cbnecfc 
aber, wie ba« ©eheimnif? be« gärten« biefe« JRoth, ftnbet ft<h leibet 
nicht mehr, fftach folgenbem ©erfahren fiellt man biefelbe jefct ftchet 
unb 1 f<hön bat. 

2>ie ©arne ober 3eu<he werben nach bem befannten Verfahren 
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erfl bunfcl anilinrotb gefärbt ( oljne jcbocb »orljer bicfe gelb $u fät* 
ben) unb man fefct nun berfelbcn glüfftgfeit fo »iel gclöjten ^Jcrfio 
^inju, bi« nad) bem befannten ©erfahren bic federe ober bunflcre 
Purpurfarbe crjielt ift. hierauf »erben fte fKrau«genommen , ge* 
fpült, unb ftnb nun al« gut ju betrauten. 

3ii genug Porratl? $um gätben oorfjanben , fo fyaben jt$ meine 
praftifdben Perfucfce, um biefc garben billiger barjuftellen, baljin bc« 
wäfjrt : $>ie (Same ober 3«u$e roerben erji in einer Perftoflüffigfeit 
(glotte) fseöer ober bunfler oiolet gefärbt, bann $crau«genommen, 
nidjt gefpült unb nach bem befannten Perfafjrcn in reinem ffiajfer 
mit Anilin purpur gefärbt, roorauf fie nod) gefpült werben unb nun 
gut ftnb. 

3n einem anberen gafle fönnen biefelben aud) erfi mit Anilin 
rotb gefärbt unb fobann in einer f<$on in Anmenbung gemefenen 
Perftoflüfpgfeit fertig purpur gefärbt »erben. - Padj biefem erprob* 
ten einfachen Perfafjren ift an fein Plifjratfycn $u benfen. 

4 . 

&a8$är&en bet bunflen gefaxten ©ante unt>3cud>e, fotuoP 
in alten aufgefärfcten 3«udj«t unl> föefletbungSgegenjiänben, 
aU tn Kleibern, €>ljatol§ zt., au§ rotfjcm flüfftgen Qtnilin. 

(giir 5 U. an ©etoidjt) 

(Peu.) 

Sßcnn audj biefe« Perfatyren für ben großen Petrieb bei bem nodj 
jiemlicf) f>o$en greife be« Anilin nir^t im Allgemeinen in Anwcnbung 
gebraut »erben fann, fo ift baffclbe bodf für ben Meinen Petrieb oor* 
jüglidj jurn gärben ber Älciber, €>lja»I« jc. fe^t jwecfmäjjig, benn 
e« ift bie« mit leister Arbeit ju -bewerfen, nämli$ Sdjroatj in Praun, 
©rün in Olioen, hellbraun oon matter, namentlich au« bem ©an« 
bei gefärbter gatbe in lebhafter, bauertyafter gatbe barjuftellen. Por* 
jüglidj eignen ftch $ier$u bie au« bem rotten dffrotttfauien Äalt 
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beim nad^erigen gdtben mit fBlauf)ol$ erzeugten garben; baS ba* 
bei $u bcobadjtenbe ©erfaßten ift betannt, nur baS fei bemerft, ba§ 
bie 3eud)c nach bem gärben fletö gefbült unb folgenberma§en mit 
totljcm Stnilin auSgefärbt »erben muffen. 

üftan füllt tyiergu ben Äeffcl mit reinem ffiaffer, er^i^t bajfelbe 
fdfarf tyanbljeifj unb fügt $u bemfelben l x / 4 && flüfjtgeS rotI)e§ 
2lntlin, bringt bann bie ®arne ober 3«ud)e hinein unb laßt ftc bei 
fteigenber £ifee bis jum Äodjen barin fjerumarbeiten unb julejjt 
einige ÜJlinuten lang gelinbe fodjen. IJiadjbem man ftc roieber l>er* 
ausgenommen unb gefpült, ftnb fte gut. 

35abur<$, bafj in mannen fallen etwas meljr 'Jlnüin fnnjugefejjt 
wirb, geheimen biefe Farben auSgejei^net fdjön. fflitb bet 'Anilin» 
flüfflgfcit (flotte) bie fibfung r»on etwas ©eü>l)Olgc$tract ^inguge* 
fefct, fieüt man gelblichere Farben bar. 
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Bcljnte -Hbtljfilung. 

®ae görbcn ber mit gelbem (Stuitb gefärbten Seite, 
fomoffl im lofcn (Strähnen), d§ itt 3*w* 

dj)en, Kleiber, Sljamlö ober 23qnb, auö rotljem 
pfjtgen Anilin. 

(gilt */, U. ©eibe.) 


ffiie befannt, i|t baö gärben ber ©eibe »on beni ber ©cfiafwolle 
nicht fefyt »etfdjicbcn, nur ba§ felbigeä früher beim (SatmOiftnfarben 
ftet$ foefeenb ooüjogen merben mufjte, T>ai $ä*ben gefebiefjt folgen* 
bermafjen unb eignet jicb oorjüglid) für ben Meinen ©etrieb. 

1. 

$onceöu ($ocf)rotI>) auf gcl&cm ©runb au§ rotljem flüfjtgen 

Anilin. 

(giir V* &■ ©eibe, Äleiber, 33anb tc.) 

( 9t e u.) 

2)ie gereinigte unb gefaulte ©eibe wirb in einer ftlüfftgfeit, ber 
4 in §eif?em SGBaffet gelöjter etfenfreter Sltaun tyinjugefefct 
worben, nadj bem befannten ©erfahren einige ©tunben lang alaunt, 
bann f}etau$genommen , ni<J)t gefpült unb folgenbermajjen gelb 
gefärbt. 
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SJf.in füllt ein ©efü§ mit reinem , fyantycijjem ffiaffer, fefct bem* 
felbcn 1 üfJ/u ©el&böljcjtract binju, melier in etwa® reinem, 
heifjem ©afier gelöjt ijt, bringt bann bie alaunte ©eibc hinein, lägt 
fie 15 bi® 20 SDMnuten lang barin Ijerumarbeiten , nimmt ftc hierauf 
herau® unb färbt fie in einer glüffigfeit »on reinem, tjanb^eipem 
Kaffer nad? bem befannten ©erfahren mit rotljctn flüfftgen 2lntlin 
ponceau. 3)1 bie® »oüjogen, nimmt man fie herau® unb fpült fie, 
worauf biefelbe gut ift. 

2 . 

Qturora auf Drlcattgrunb au§ flüfftgcm rotten Sintlin. 

(gilt ’ s tl. lofe ©eibe, Älcibev, ©anb jc.) 

(9ieu.) 

$iergu füllt man ein ©efäg mit reinem, ^aut^cigem Kaffer, 
fefjt biefem etwa® nach befanntem ©erfahren mit crtyftaUiftrtcr 
©ioba gefod?ter Orleanflüffigfeit l>ingu , bringt bie gereinigte unb 
gefpültc ©eibe hinein, lägt fte 15 ©iinuten lang barin hrrumar* 
beiten unb nad? bem #erau®nchmen fpülen, worauf bann biefelbe 
nad? bem befannten ©erfahren mit flüffigem rotfjen Ülnilin aurora 
gefärbt wirb. f>at man bie ©eibe wieber berauögenommen unb gc* 
, fpült, fo ift fie gut. 

2>aburcb . ba§ met?r ober weniger Orleanabfod?ung unb Ulnilin 
in '2lnwenbung gebracht worben, »»erben federe ober bunflere garben 
heroorgebracht. 

3 . 

©ranat au§ fpcrfto unb rot^cm pfftgen Anilin. 

(giir V, tl. lofe ©eibe, Äteiber, ©anb :c.) 

(9t e u.) 

$>ie gereinigte unb gefpülte ©eibe wirb nach befanntem ©erfah* 
ren mit ©clbl)oljC$ttact unb flüffigem rotten 9lntltn folgenber* 
ntafjen gefärbt. 

6$iabct'« 6$ttftcn, 11. 8b$n. 1 1 
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Die granat $u färbenbe ©eibe wirb x^orhet wie ju ©onccau (£ocb« 
rotf>) alaunt, in ©clb^otjcjtract gelb gefärbt unb hierauf in rei* 
nem, febarf bei§cm Sßaffer mit 5lnilin unter 3 ufaf 3 Mn etwas fjjcr* 
ftoabfochung granat gefärbt. Stach bem .f»erauSnet>men unb ©pü* 
len ift biefelbc gut ju nennen. 

4. 

Slmaranth (fein föraun) auS rot^em flufftgen fKnilin unb 
fßcrfto auf grauem ober gelblichem ©runb. 

(iSür % U. ©eibe, Steifcer, 23anb ic.) 

(9teu.) 

Die ©eibe wirb nach bem befannten ©erfahren erjl bunfel 
anilinrotl) gefärbt, fobann gefpült unb folgenbermafjen amaranth 
gefärbt. 

SDtan füllt ein ©efäf? mit reinem, fd>arf heilem JÖaffet, fe^t bem* 
felben bie SHbfodjung non etwas (ßerfto hinju, bringt bie ©eibe 
hinein unb läpt ne nach bem befannten Verfahren 15 ÜWinuten lang 
herumarbeiten , hierauf nimmt man fte heraus unb ift fomit gut. 

Daburch, bafj ber $erficflüfpgfcit bie ööfung oon etwas ©clb- 
boljejtract (über (Surcumä) hinäugcfcjjt wirb, läpt fuh bicfelbe 
vielfach nüanciren. 

5. 

fßurpur au§ rothem flufjtgen Qlnilin unb fjkrfto. 

(gilt V s U. ©eibe, Steiber, ©aub k.) 

( 9t e u . ) 

3n oollfommener ©cbönheit ift biefc $atbe nur auf weifjem 
©runb barjufieüen. 3nt fleinen Setrieb ift bieS nicht immer meg* 
li<h; ber filber* ober blaugrauc ©runb erzeugt $wat nicht fo lebhafte, 
feboch meift fehr fchöne ftarben. 

Die ©eibe ohne gelben ©runb wirb nach bem befannten ©erfahren 
mit rothem fliiffigen Slnilin oorhet roth unb bann mit ©erfto purpur 
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gefärbt, welche« folgenbennaßen ooüjogen wirb. P?an läßt in einem 
f leinen mit etwa« reinem ffiaßer gefüllten Jöpfcßcn ober Äcffel einige 
2oth mit feigem ffiaffer breiartig gelößen fJJcrfto 15 Plinuten lang 
gelinbe lochen, feßt tiefer ftlüfßgleit hierauf fc^r wenig crßftaüi* 
ftrtc 0oba t>' n s l, < tiefelbe bi« fdjarf hanbheiß mit reinem 
ffiaßer ab, bringt bie rotfygefürbte Scibe hinein unb läßt ßc 15 Pli* 
nuten lang barin herumarbeiten, worauf fie wieber hcrau«gcnommen, 
gefpült wirb unb gut iß. 

Pringt man hierzu mehr ober weniger perßo in Slnwenbung, fo 
laßen ßdj baburd? bunflete ober gellere purpurfarben erjielen. — 
S^ont man bie gefärbte Scibe fobann mitteiß hanbwatntem, reinem 
ffiaßer, bem etwa« cttjfiaUtftrte Coba ßinjugefeßt worben, fo 
erhält man ein bläuliebere« puipurrotl;. 

6 . 

$>a§ mittctfl rotßem flüfftgen Anilin auf bunfle 

(Brunbfarbcn. 

(gilt lofe ©eibe, Beuch, Paub ic.) 

( Peu.) 

2)iefc« für ben großen fowohl, wie auch fiir ben ficineu gärberei* 
Pctrieb ßd) eignenbe Perfahren beßeht hauptfäcblid) barin, um ben 
mittel* unb bunfelbraunen, fornic fchwarjen garben mitteiß naebheri* 
ger «Schönung bureb rothe« 'Jlnilin eine lebhafte braune ^arbc ju et* 
theilen. @« iß nach ben ncueßen praftifeben (Srfa-hrungen erwiefen, 
baß fämmtlicbe 'llnilinpräparate für bie mit ©crbßoß (©aliue ober 
€umacb)oberrothemcbronifaurcn Äalioorbereitcten Schaf* unb Paum* 
wollen*, fowie fieinenjeuche eine große 'Jlnjiehungcfraft bcßßcn unb 
be«halb feßöne. billige färben erzeugen. 2>aher iß auf ben nach bem 
befannten Perfahren mit Satcdm unb rothem chromfauren Sali braun 
gefärbten ©tünben ein tiel lebhaftere« Prpun ju erzeugen, wctchc« 
folgenbermaßen oolliogen wirb. 

il* 
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ÜJfan fußt ein ©efäfj mit reinem, fdjarf fjanbljeijjem ffiaffer, fejjt 
bemfelben etwa« rotlje^ fliifftge$5lnilin fyinju, bringt bie braun ge* 
färbten unb gefpiilten 6eibenjeu(f)e fjinein unb läßt fte 1 5 ÜJtinuten 
lang barin tyerumarbeiten. 9tad)bem man fte roicbet ^erauegenom* 
men unb gefpült . ftnb fte gut. 

$>affelbe Serfaljrcn lägt ftc^ ebenfalls auf grau* unb f^marjge» 
färbten ©rünben in 2lnmenbung bringen. 
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(Elfte ablljeilung. 

gätber» ber baummofleuen ©ante (Jmifte) unb 
3cucbe, als (Sattun, 6toutS, Reffet :c., mittelji 9(ni* 
lin, auf gefärbtem mie auf meinem ©runb. 

(güt ben großen unb Keinen betrieb.) 

( 9? e u . ) 


$ic fämmtlicfjcn ^Inilinpraparatc jeigen $um gärben bcr Saum« 
»ollen*, Seinen* unb Hanfgarne als Sflanjenjtoffe nirf>t bie Neigung, 
fid) mit ben tfyierifdjcn, wie ber Schafwolle unb bet Seibc, ju »er* 
hinben; biefelben muffen bähet erjt, um fte bafür empfängliche 
machen, einer Sorbereitung unterjogen »erben. (Jhemifche unb 
praftifdje Sctfuche haben bereite bewiefen, bafj in Säuren bewitfte 
Binnlöfungen ^rer^u jwedloS, ein ©erbfioff aber, wie ©umach, 
©alluS, beSgleichen eine Oelbeige, baS rot^c chromfaure 5lali, als 
fWorbant (©tunbbeije), allein j»ecfmä§ig ftnb, biefe Scrbinbung 
herbei juführen. 

@S fann jebodj nicht in Abrebe gejteüt »erben, bafj bie $>at* 
fteüung bet Anilinfarben für Saumwollen* unb Seinengarne unb 
3eu<he »egen beS bisher noch $icmli<h ^of>en fßreifee bcr Anilinprä* 
parate für baS IRoth*, Sila* unb SJaufarben bis jejjt im Allgemeinen 
für ein fo geringes Srobuct, wie bie Saumwolle, nicht »ortheilhaft 
iji; bie greife beS Anilin tonnen mit ber 3eit jebodj frnfen, wo man 
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bann and? Mcfc ©arne unb 3cucbe ob nc großen Äojlcnaufmanb ta* 
mit färben fann. 

Um bie SBaunwoüen* unb ficinengarne unb 3 c udje jum gerben 
mit 9lnilin norjubereiten , »erfährt man folgenbctmaijen unb $»ar 
unter Ktmenbung folgender Oelbeije. 

Kan bringt in einen glafurten ©teintopf 1 €t. fBautttÖl, fejjt 
bemfelben bei fort»äf>rcnbcm Untreren 4 ©>djtt)cftlfcture 
(cnflltf^cSföitrtolöI) unb l 1 /* €tyiritu§ »on 80 @rab©tärfe 
l;iuju , rerbünnt bie Söeije mit 5 bis 6 Jbeilcn reinem falten Kaffer, 
bringt bie gereinigten 23aum»oüengarne ober3fud)e hinein unb lafjt 
fie nad) tent befannten SBerfaljrcn fo lange barin ^erumarbeiten, bis 
fic t>on ber Oelbeijc »oüfoinmen burdjnäfjt ftnb; hierauf »erben 
leitete gut abgerungen , in gelinbet Kärmc getroefnet, burdj reines 
fyanb»arme$ Kaffer, bem etmaS crtfpaUijtrte <8oba binjugefejjt 
iß, genommen unb nadj bem befannten 33erfaf>ren in fyantmarmem 
reinen Kaffer mit Ufntltit gefärbt; cS ifl nicht nöt^ig, bicfclben ju 
fpnlcit unb ftnb nach bem ^erausnebmen gut. 
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3wölfte 3btl)ciluit0. 

£a$ gnrOcn kt nuS $ofen* unt> ©iberljaar, fottJte 
aus €d)aftt)oüe gefertigten ^>iite (3il$f)üte). 

( 9i t u . ) 


3>a$ gärben beifelbcn bildet einen eigenen 3®fi8 bet gärberei, 
ber non ten #utfabrifanten oft alä ©e^eimm§ bewahrt wurte, weld>e$ 
jetod) in Stiebte »erfüllt, ta man jc&t fc^oner , billiger unt habet 
bejfer färbt. ' 

$ie $auptfarben, welche in tiefem gabrifat oerlangt werten, 
ftnt gewöhnlich Schwarj, $unfelbraun unt rötliche ÜJiotefarbcn 
(9tu§braun). $ic h f Ü9 raucn Serben wetten beim fertigen ter 
#üte mit einem SBlcipräparat gefärbt. 

$>a$ gütben terfelbcn wirt folgentcrmajjcn vollzogen. 

, 1 . 

2Da3 fRetnigcn t>er ju färbenben $il$f)ütc. 

(girr 1 3)u(jcub £>ütc ober 3 U. an ©cwi<bt.) 

$ie gefertigten unt befonterS tie jurn Umfärben befiimmten 
giljhnte fint theilä beim Unfertigen mit oetfebiebenen (Säuren, fowie 
tic alten turd> <Scfcmu£ unt «Schweif? verunreinigt; tiefer muf?, um 
eine egale, tauerfmfte gatbe ju erzeugen, entfernt werten, welche« 
folgentermapen ooUjogcn wirt. 


Digitized by Google 



163 


Dfan füQt ein tjöljcrnc« ©efäjj (Äübcl) hinlänglich mit reinem, 
hanbheipem SDBafTcc , fejjt bemfelben hierauf 6 crtjfiaUiftrte 
<0oba hinju, bringt bie #üte hinein unb läßt fte 15 bi^ 20 'Utinu* 
ten lang barin herumarbeiten, alebann werben pe btrauägenommen, 
gefpült unb gefärbt. 

2 . 

€:cfjtüarj. 

(gilr l $ufcenb §afen=, 58tber* ober SebafwoHljüte, 3 U. an ©ewicht.) 

(Slteu.) 

1) ?lnfafc ber bierju nötigen ©eijc (SDtorbant). 

ÜJtan bringt in einen glafurten ©teintopf 1 //. fäuflidje 

fäurc, fowie 1 //. reinem faltet Söaffer, unb fcfct behutfam nach 
unb nad; in fleinen iBortionen 1 //. <£(|)t)efelfäurc (enfltifd)C§ 
SBitriöIol) h'nju unb täfjt in biefer ©äurenflüfpgfeit, in fleinen 
Portionen »on 1 , in 3lHem 1*2 fäuflicbeä 3^f6Icd) auf* 

löfen. Dajfelbe ifl balb vollzogen unb bic 23ei$e fann hierauf in 
Qlnwenbung gebracht unb ohne ju »erberben lange Beit aufbewahrt 
werben. 

2) £>aä ©chwarjfärben wirb folgenbermapen bewerfftelligt. 

SWan fußt einen Äejfcl mit reinem ffiajfer , erhielt bajfelbc an$ 

Äodjen unb fejjt bemfelbcn 3 tttt. 3inff>cij$e (ÜJfotbant), 3 ä'//*. 
totheS cf)romfaurc§ Äali unb 3 <&/* Sötaufiein ^ingu , laßt bie 
ftlüfpgfeit 8 ÜDtiuuten lang gelinbe burcbfod)cn, mit etwaä reinem 
falten ffiajfer afaf üt>Ten , bringt bie $ute hinein unb läßt pe bei oft* 
maligem $erumarbeitcn 1 ©tunbe lang gelinbe barin foeben, worauf 
pe bann heraudgenommen , abgefühlt unb nach Beit »on 12 ©tun* 
ben folgenbermafjen fd)warj gefärbt werben. 

®en h'erju bepimmten Äeffel füllt man mit reinem ffiajfer, 
erhifct felbige« jum Äocben unb fefct 12 fäuflidjen 33fau^oIj* 
ejtract unb 3 fäupicben (Bdbholjcjttact in gepulvertem 3u* 
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flanbe fjinju, täjjt tiefe glüfjtgfeit bann 8 Minuten lang gelinbe 
burdjfodjen, hierauf abfüljlen, bringt bie gebeijten £üte nun fyin« 
ein unb läßt ftc nach bem befannten Sßerfa^ren 1 ©tunte lang gelinbe 
barin fod>en. #at man jie nad> tiefer 3«it (KrauSgenommen unb 
gefpült, fo jtnb fte gut. 


3. 

dd)t $uitfcl&raun. 

(giir 1 £u|jettb §afen», ©iber= ober ©djiafmoübüte, 3 U. an ©emi<$t.) 

(91 tu.) 

£ie $arftcllung einer baucrfjaften bunfelbtaunen garbe für gilj* 
Ijüte mar für ben garbet unb £utfabrifant früher immer ein fcbmicri* 
ge« SBcrfabren. golgcnbermaßen ifl bajfelbc jefct einfach , fieser unb 
babei billig ju volljieben. 

San füüt einen Äejfel mit reinem Saffer, erf)ifct bajfelbe $um 
&o*en unb fefct herauf 24 Ä& citglifd)Ctt €>anbel, 12 
Sricfier @umad) (6d)maf), 3 M. 58Iauljol;|Cjttact unb 
3 ä2A. Oelft^ofjcjtract in gepulvertem 3uftanbe Ijinju, läßt tiefe 
3ngrebienjcn 8 Sinuten lang burcfefodjen , mit etma« faltem Sßaffer 
abfüf>len unb bringt nun bie vorbereiteten -^üte hinein, mel*e man 
naefy bem befannten ©erfahren 1 ©tunte lang gelinbe barin fo*en 
unb na* Verlauf tiefer 3c<t mieber (jerauine^men läfjt. Sliadjbem 
man biefelben abgefü^lt, merben fic auf folgenbe Seife bunfelbraun 
gefärbt. 

San feßt berfelben garbflüffigfeit 6 i5ÜdifctU»itriol(ÄU))fcrs 
toaffer) unb 1V 2 231auftcin fyinju, bringt bie £üte mietet 
hinein, läßt jie 15 Sinuten lang barin fierumatbeiten unb nadlet 
10 bi$ 15 Sinuten lang gelinbe barin fo*en, morauf jie heraus* 
genommen unb gefpült merben. ©omit finb jie gut. 

12 
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4. 

Gsdjt xötftlidje äRobefarfce (UJupbraun). 

(gilt l ®ufcenb §afen=, $Biber= unb @c§af»otfljfite, 3 ft. an ©e»idjt.) 

2)ie ^ute »erben nad> bem befannten 93erfaf>ren erfl gereinigt, 
fobann gefpült unb folgenbermapen gefärbt. 

SDtan füllt einen Äcffcl mit reinem SBaffer, erfjifct e$ gutn Äocf>en 
unb fefct bemfelbcn 3 M/i. gartgeputocrten Söetnficin, 3 Mi 
$xaw, 3 Mi <Sumadf) (Cdjntaf) unb l 1 /* Mi ©elbliolg* 
Cjtract f>tngu, läfjt biefe 3ngrebienjen 8 ÜRinutcn lang "gelinbe 
burdjfodjen, füftlt biefe ftlüfpgfeit mit et»a$ faltem SBajfcr ab, 
bringt bie £üte hinein unb läpt ftc x j % 6tunbe lang gelinbe batin 
fodjen, worauf pe alSbann fyerauägenommen unb fpätcr in bcrfelben 
garbflüfpgfeit mit l x j 2 SfiJ}. (Jifenöitxtol (ÄupfcrWöffer), ol>ne 
fie gutn Äodjen gu erfpfcen, na$ befanntem 93erfal>ren gebunfelt 
»erben. £at man pe bann »ieber I?erau«igcnommen unb gefpült, 
pnb pe gut. 
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